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Królestwo mineralne 
(ba8 Mineralreich ). 


Minerały sa nieżywotnemi, nieorganicznemi istotami. 


Wszystkie zmiany, które u zwierzat i roślin w skutek dzia- 
łania siły zywotnej się okazuja, nie znajduja się wcale 
w minerałach. Minerały nie rosna tak jak istoty organiczne 
przez rozwijanie się w rozliczny sposób ich części od we- 
wnątrz ku zewnatrz, one powiększają się tylko przez ukła- 
danie się i osadzanie jednorodnych cząstek od zewnątrz ku 
wewnatrz ; to działanie możemy uważać przy krystallizacyi 
jakiejkolwiek soli albo przy trworzeniu się sopla lodu. Nie- 
kiedy powstaja przez osiadanie jednorodnych czastek jednych 
na drugie podobne do roślin kształty, jak n. p. przy zama- 
rzaniu okien; ale w tych nie masz wcałe cześci, albo orga- 
nów rośliny. 


Minerał jest istota całkiem jednorodna, którćj naj. 


drobniejsze czasteczki co do swej substancyi w niczém 
nie różnią się od swej całości, 


Jezeli rozbijemy kawałek kamienia wapiennego i kawa- 
łeczki na delikatny utrzemy proszek, to te kawałeczki, jak 
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równie i najdelikatniejsze z nich pyłeczki nie różnią się 
swoją istota od bryły, z której pochodza ; tenże sam stosunek 
zachodzi we wszystkich istotach nieorganicznych , jakkol- 
wiekby one minerałami nie były, n. p. w cukrze, gummie. 
Jeżeli przez rozdrobnienie massy kamienia otrzymujemy części» 
które co do swej istoty lub własności sa różnorodne pomiędzy 
sobą, naówezas takowa massa jest mieszanina (Gemenge). 
W takich massach widzimy zwykle tę rozmaitość czastok, 
z jakich one sa zmieszane bez potrzeby oddzielania jednych 
od drugich rozbijaniem. Przykład mieszanej massy jest granit. 
Mieszane minerały nazywamy kamieniami (Gefteine) szeze- 
golniej wtedy, gdy one ,massy skalne (Beleniafjen) tworza. 


Wiele minerałów doznaje zmian przez działanie 
ciepła, albo innych pierwiastków, w skutek którego 
utracaja swoje pierwotne własności. 


Kawałek kamienia wapiennego przez działanie goraca , 
utraca bardzo znaczną część swego ciężaru, rozzarzony ka- 
mień wapienny, albo wypalone wapno posiada zupełnie inne 
własności od samego kamienia wapiennego; wypalone wapno 
w wodzie jest rozpuszczalne, ma smak ostry, palący i jest 
we wszystkich swoich czastkach substancya całkiem innego 
gatunku, Równie przez działanie kwasu siarkowego, albo 
innych kwasów, kamień wapienny zamieniony bywa także 
w istotę zupełnie odmienna. 

Własności minerałów, które są używane do ich rozróżnia- 
nia, nazywamy cechami (Rennzeihen). Takowe są: 1. wła- 
snoSci ich ukształtowania, 2. zachowanie się względem 
światła, 3, pierwotne własności massy, czyli substancyi 
5, wlasnosci widoczne pod czas zmiany substancyi. 


1.0 kształcie minerałów 
(von ber Geftaltung ber Mineralien). 


Kształiy minerałów sa po części te, które się 
utworzyły z naturalnego od zewnatrz ograniczenia, części: a 
takie, które sie okazują przy ich rozczastkowaniu prze z 
rozbicie albo rozłupanie. 


^ Pierwsze wazywamy takie kształtami Zewnuwetrzneni 

G Càufere Geflalten), a: te roaróżniają się ma: pierwotne; 

ena Curfprüngfid)), jakie mineraly otrzymały. przy swojóm tworze-^ 
| mia się i na przypadkowe Gufaige), które po utworzenia 
się' minerału: prócz żatarcić pierwotnego ogfakiczenia powstały. 


Najznakomitsze pierwotne kształty minerałów są 
kryształy. Kryształ jest ciałem jednorodnéj substancyi, 
który naturalnie powstaferbi plaszcájzaanii oóunaezonego 
kształti, liczby jj połóżenia jest Ograniczony, i wéwnatrz 
którego nie widać żadnego układu cząstek, 


Kryształy znajduję się  edeBoly pójedyneżo zamknięte 
w massàëh’ minerninych i po „większej: części sa zupełmie wy- 
kształtowane, częścią osadzone sx ma podstawie kamienistej 
a wtedy sa niezujełnie upostacione: Połączenia krysżtałów, 
które w skutek wzajemnego zetknięcia niezupełnie się 
ukształtowały, nazywamy gruppami i gruzłami kry- 
ształowemi (fryflaligeuppen, Rryftallbrufen) ; ostatnie tworza 
się w wolnej przestrzeni nā posadzie; pierwsze sa, jako 
zamknięte wykształtowane kryształy, otoczone do koła inna 
massa mineralną, od której łatwo moga być oddzielonemi, 

Powstawanie kryształów można uważać, jeżeli się czysty 
wysycony rozczyn jakiej: soli w większej ilości rozpuszczalnej 
w wodzie gorącej aniżeli zimnćj, n. p. ałana lub saletry, 
powolnemu ostudzeniu zostawi. Te obadwa przykłady daja 
kryształy całkiem różnej postaci. Z soli, które w goracej 
i zimnej wodzie w równej ilości są rozpuszczalne, jak n. p. 
sól kuchenna, otrzymują się kryształy przez powolne odparo- 
wanie rozezynu. Także niektóre inne substancye, jak cukier, 
kwas szczawiowy, kwas winny, które nie licza się do mine- 
rałów , daja przez rozpuszczenie i odparowanie kryształy. 
Inne substancye, które w wodzie sa nierozpuszczalne daja 
niekiedy kryształy, jeżeli stopione zostana i z tego płynnego 
stanu przechodza w stały; szczególniej otrzymuje się na ten 
sposób kryształy niektórych metali. 


Przez rozbicie kryształu otrzymuje się odłamki 
(Brudftiide); u niektórych z takowych płaszczyzny, które 


ni irre. 


wtedy dają sie postrzegać, mają oznaczony kierunek i 
dozwalaja się w tym samym kierunku niezliczenie oddzie- 
lać, nazywaja je wtedy płaszczyznami cząstek 
czyli odłamków albo łupności (Yheilungó- oder Spal- 
tungóflachen ). 


Gdy rozbijemy kryształ soli kamiennej, otrzymujemy ka- 
wałki kostkowe, czyli sześcienne odłamki ; przy użycia ostrza 
noża albo dłuta, które się na jednéj z płaszczyzn w należytym 
kierunku ustawia, i potem, jeżli się w to przyrządzenie uderza, 
można, gdy się to działanie powtarza , otrzymywać ciagle 
wielka liczbę drobnych, bardzo foremnych kostek, z których 
także i najmniejsze pozwalaja sie jeszcze dalej na drobne 
(kosteczki rozdzielać, Toż samo i prawie łatwiej jeszcze 
osiagnaé można przy rozbiciu kryształu błyszczacego ołowiu 
(Bleiglanzfryftal ). Kryształ, inaczej massa spatu wapiennego 
(Salffpat), daje przez to samo działanie kształty, których 
płaszczyzny sa ukośnie czworościenne (rautenfórmig), i od- 
cinaja sie pod katami ukosnemi; nazywaja je romboidami 
(9ügomboeber). Niektóre kryształy daja sie łupać w więcej 
jak w trzech,inne tylko w dwóch, a inne w jednym kierunku. 


Otrzymany przez rozbicie płaszczyznami odłamko- 
wemi ograniczony odłamek, nazywa się kształtem 
odłamkowym (Zbeilungógeftalt), który jako kryształ 
uważany bywa, 

Powierzchnie odłamkowe nie u wszystkich minerałów sa 
równej doskonałości , kryształy niektórych minerałów daja 


się rozłupywać tylko z trudnością, a innych wcale nie; dają 
one przy rozbiciu płaszczyzny odłamu (Btuśflide). 


Powierzchnie odłamu nie maja oznaczonego kie- 
runku, sa muszlow e (mufdlig), nierówne (uneben), albo 
także zadzierzyste (fplittrig). 


Muszlowe płaszczyzny odłamu sa okryte krzywemi, prawie 
równo biegnacemi wzniesionemi i zagłębionemi powłokami, 
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Sa one podobne do płaszczyzn niektórych skorup muszlowych; 
nierówne płaszczyzny odłamu maja nieoznaczone wzniesienia 
i zagłębienia. Zadzierzystym nazywa się odłam, jeżeli na 
płaszczyznie odłamu widoczne sa mniejsze albo większe, po 
części jeszcze z massa złączone cząsteczki, czyli zadaiórki. 


Kryształy sa pojedynczemi utworami minerałów ; 
zarazem najforemniejszemi, inne pojedyncze ale nieforemne 
-utwory są ziarnki (Sórner), pręty (Stdngel), i ako- 
rupy (Sdalen). 


Nieforemne pojedyncze utwory mineralne przedstawiają 
także stosunki podzielności i odłamu tak jak kryształy; uwa- 
żaja się przeto jak niedoskonałe kryształy, - Pomiędzy niemi 
najcześciej znajduja się ziarnka, jako samodzielnie czyli 
dowolnie ukształtowane postacie; inne znajduja :sie tylko 
w wzajemnem połączeniu w massach minerałów. 


Połączone złożone z jednorodnych pojedynczych 
ukształtowań, w których nie ma zewnętrznie widocznych 
żadnych utworów krystalizacyjnych, nazywaja massami 
mineralnemi (Mtineralmoffe) albo złożonemi mine- 
rałami (zufammengefegte Mineralien); maja one kształty 
„naśladownicze, albo też sa nieforemnemi, niekształinemi 
utworami. 


Kształty naśladownicze przybierają nazwę od swego podo- 
bieństwa albo zgodności z produktami innych królestw natury 
albo także i sztuki; rozrózniaja się te kształty: kóliste, 
półkóliste groniaste, nerkowate, krzaczyste, 
walcowate, rurkowate, kreglowate, albo też kro- 
plisto kamieniste, dalej widlaste albo gałęziste, 
zębiaste, dróciaste, włosiste, blaszkowate, 
mchowe, paprociowe, drzewiaste albo dendry- 
tyczne jak równie węzłowate, serkowate, migda- 
lowate i płytowate nasladownicze kształty, Minerały, 
których kształty pochodza pierwotnie z królestwa zwierzę- 
cego lub roślinnego, nazywamy sSkamieniałościami. 
Nieforemne albo bezksz(altne utwory sa massami minerałów, 
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które nie maja podobieństwa z iunemi produktami natury, 
Albo miektócemi sztuki; postać takowych podług objetości 
odcisków ggnaçza pip wyrazami Jjednostajna (berb) i 
woiśspioną (siugefntengł); sg to majpospoliciej adarzajace 
się upostacienia. 


Ukaztaltowanja, które spimeraly Otrzymały już po 
swojém utworzagiu się przez ocieranie albo staczanie, 
sa zawsze okrągławe, bez ostrych rogów albo krawedzi, 
nazywamy je stoczyskami (Gefdhiebe). 


Postacie złożonych minerałów maja budowę czyli skład 
który się rozróżnia u nich pa ziernisty, prętowy i sko- 
rupiasty. 

Budowa złożonych minerałów okazuje się dopiero przy ich 
rozbijaniu. Najczęściej przedstawia się budowa ziarnista, 
szczególniej w nieforemnych ukształtowaniach i mineralnych 
massach, pretowa jest szczególniej właściwa wielu naśla- 
dowczym kształtom, skorupiasta na koniec budowa albo jest 
prosto- albo krzywo skorupiasta; ostatnia znajduje 
się połączona z prętowa budową w wielu postaciach naśla- 
downiczych, 


Pojedyncze ziarnka, pręty i skorupy nazywają także 
w ich połączeniach cząstkami składowemi (3u 
fammenfegungéftüde), można je często łatwo jedne od 
drugich oddzielać. Płaszczyzny, któremi są ograniczone, 
nazywaja powierzchniami akładowemi (3Jufam: 
menfegungóflichen), oprócz tych widoczne sa przy rozbi- 
jania takowych płaszczyzny odłamkowe i odłamowe, jak 
w kryształach. 


Według rozmaitej wielkosci cząstek składowych rozróżnia- 
my; wielko-ziarnista, grubp-ziarnista, drobno- 
ziarnista, delikatnie-ziarnistą, jak równie grubo- 
pretowa, cienko-prętową i delikatąie-prętowa 
czyli włóknistą budowę. W prętowej budowie uważa sie 

. JeSzcie ua położenie i kierunek prętów albo włokien i roz- 


— " mona 
różniamy znowu budowę minerałów na równolegle pre- 
towa, wiazkowaigwiazdkowata, gdzie pręty albo 
włókna 3 jednego punktu się rozbiegaja; rożróżniamy także 
dtu go- i krótko-, prosto- i krzywo-pretowa, albo 
wióknista budowe. 


Gdy cząstki składowe minerału bardzo ściśle sa 
z soba połączone i tak drobne, że nie można dojrzeć 
ich budowy, wtedy odłam nazywamy zbitym (bit). 


Zbite minerały po rozbicia okazują tylko płaszczyzny od- 
łamu ; maja one odłam muszlowy, nierówny, albo zadziorowy, 
jak niektóre kryształy, ale nigdy nie okazuja odłamkowych 
albo składowych płaszczyzn. 


U niektórych tylko zbitych minerałów budowa krzywo- 
muszlowa ze względu barw jest widoczna. Za przykład 
służyć tu moga agaty i wapiań osadowy (Salffinter). Po- 
między zbitemi minerałami rozróżniamy ziemiste, z mala 
spójnością swych pyłkowatych czastek; daja się one bardzo 
łatwo rozcierać. Przykłady tych sa: glina, kreda. 

* 


2. © zachowaniu sie względem światła 
(bie Berhdltnifje gegen bas Liht). 
Własności minerałów zawisłe od światła sa JL p o- 
tysk; barwa ifprzeźroczystość, tudzież mienienie 
się barw i załamywanie promieni, 


Rozróżniamy pięć gatunków połysku to jest: szk li- 
sty, tłusty, perłowy, dyamentowy i meta- 
liczny; rozróżnia się także pięć stopniowań połysku 
przez oznaczenia: mocno-lénacy, lánacy, malo- 
lánacy, połyskujacy i mat czyli bez połysku, 


Rozmaile gatunki połysku poznać można na rozmaitych 
przedmiotach, szczególniej na odznaczajacych się minerałach, 
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i tak: połysk szklisty, na szkle, kwarcu, na większej części 
drogich kamieni; tłusty na żywicy, lakierze, wosku i pech- 
steinie; perłowy, na muszli perłowej i wielu innych muszlo- 
wych i ślimaczych skorupach;. dyamentowy na dyamencie, 
blendach, i na niektórych kruszczach; nakoniec połysk me- 
tallowy, na metalicznych wyrobach polerowanych, na ołowia 
błyszczacym, na Żelaznym pirycie i innych błyszczach í pi- 
rytach. Moc połysku stosuje sie do obszerności i jakości 
płaszczyzn. Złożone minerały maja mniejszy połysk jeżeli 
kawałki składajace je są bardzo drobne; bardzo cienko prę- 
towe albo włokniste budowy, okazuja często połysk jedwa- 
bisty ; zbite minerały sa tylko połyskujące albo także matowe, 
ale szlifowane i polerowane otrzymują połysk mniej lub 
więcej żywy. 


| Barwy minerałów rozróżniaja się na metaliczne 
i niemetaliczne; metaliczne sa te, z któremi poła- 
czony jest metaliczny połysk; te są: cynowo-biała, 
śrebrno-biała, ołowiano-szara , stalowo-szara, śpiżowo- 
żółta, złoto-żółta, mosiężno-żółta, miedziano-czerwona, 
tombakowo-brunatna i żelazno-czarna. 


Najlepiej poznajemy barwy po metalach, według których 
je nazywamy; pod Śpizowo-żółta znana jest barwa pizu 
dzwonowego, pod Zelazno-ezarna rozumiemy barwę żelaza 
kutego niepolerowanego; z ta ostatnia połączony połysk sta- 
nowi niewyrażny połysk metaliczny, 


Barwy niemetaliczne sa: biała, szara, czarna, nie- 
bieska, zielona, żółta, czerwona i brunatna w rozlicznych 
odcieniach. Najczyściejsze z pomiędzy tych ośmiu barw 
głównych sa: śnieźno-biała, popiołowo-szara, aksamitno- 
czarna, błękitu pruskiego, szmaragdawo-zielona, cytryno- 
wo-żółta, karminowo-czerwona i kasztanowato-brunatna. 

Każdy odcień barwy albo ma nazwisko od swego składa, 


albo od przedmiotów przy których umieszczony się znajduje 
n. p. Szacawo-biala, czerwonawo-szara, albo czyżykowo- 


a) Z 


zielona, błękitu nieba. Minerały sa częścią jednobarwne, 
częścią pstre, ostatni ten przymiót zostaje zwykle w związku 
ze względami budowy; przedstawiaja się wtedy massy mine- 
ralne z kreskowanemi, żyłkowatemi, plamistemi i jeszcze 
rozmaicie pstremi odcieniami barw. 


„Minerały jednego galunku mają albo tylko pojedyn- 
czą barwę, albo też okazuja je rozmaite; pierwsze mają 
zabarwiona rysę, inne zaś biała, albo tylko mało za- 
barwiona. 


Poznajemy ryse minerału, jeżeli go zarysujemy pilnikiem 
albo innem ostrem ciałem, lub też, jeżeli takowym pociagnie- 
my po chropowatej białej płaszczyznie jakiego twardego 
ciała; używamy do tego płyty z biskitu (mocno wypalonej 
nieglazurowanej porcellany). Minerały z zabarwiona rysa 
daja przy roztarciu pyłek prawie tejże saméj barwy co i 
sam minerał; nazywamy je też dla tego minerałami barwia- 
cemi, albowiem one udzielić moga swojćj barwy innym ciałom 
przez przymieszanie ; niektóre są także i istotnemi materya- 
łami barwnemi używanemi w malarstwie, n. p. cynober, 
ochra żelazna i t. p. Minerały z biała rysą sa albo bez- 
barwne, albo też posiadaja rozmaite, często bardzo rozliczne 
odmiany barw ; tylko gdy sa ciemno zabarwione, maja sza- 
rawo zabarwiona ryse. Czarny kamień wapienny ma rysę 
jasno-szara, a zielonawo-czarna hornblenda zielonawo-szara, 
Wszystkie drogie kamienie, gdy jeszcze zę żywo zabarwione, 
daja proszek biały. 


Niektóre minerały okazuja na swej powierzchni inne barwy, 
aniżeli wewnatrz; takie barwy nazywamy nabiegłemi 
czyli nalecialemi, a ich zjawianie sie nabiegnieniem 
albo naleceniem; te zewnetrzne barwy bywaja często 
bardzo pięknie i żywo pstre. 


Minerały sa albo zupełnie nieprzejźroczyste, albo 
przeźroczyste w rozmaitych odcieniach. 


Minerały, które posiadaja połysk metaliczny i metaliczna 
barwę sa nieprzejzroczyste ; nazywamy połaczenie tych trzech 
własności metalicznem wejrzeniem (a8 metali(che 
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Qlnfehen). Pomiędzy minerałami nie mającemi metalicznego 
wejrzenia równie są niektóre całkiem nieprzejzroezyste, ale 
największa ich ilość ókazuje przejźroczystość w rozmaitych 
stopalowaniach, wyrażanych w sposób następujący: przej- 
źroczyste, pólprzejzroczyste, prze$wiecajace i 
po brzegach przeświecajace, 


Z przejżroczystościa połączone sh síosunki zalamywania 
światła, mienienia się i gra barw, opalizacya i teozowanie. 


*— Załamywanie światła, które wyjaśnia nauka fizyki, okazuje 
sie w niektórych minerałach podwójnie, jak n. p. w spacie 
wapiennym przejzróczystym, Cieniowanie czyli mienienie się 
barw jest to zjawianie się różnych barw, patrząc na mine- 
rały w rozmaitym kierunku, Gra barw przedstawia się w po- 
jawieniu Zywém pstrych barw wewnatrz minerału; najpie- 
kniejsza z takowych okazuje szlachetny opal, szlifowany 
dyjament albo bryllant. Opalizowaniem nazywamy niebieskawo- 
albo biało-falisty błysk światła, na powierzchni niektórych 
minerałów, który zwykle najozdobniej przedstawia się na po- 
wierzchni kamieni szlifowanych. Tęczowanie jest to ukazy- 
wanie się barw tęczy na wewnętrznych płaszczyznach jakiego 
przejżźroczystego minerału; płaszczyzny takie sa albo pła- 
szczyznami odłamu, albo odłamków, i mogą także sztucznie 
być wydobyte uderzeniem, przez które minerał rysę dostaje 
albo pęknięcie. 


3. Pierwotne własności massy czyli substancyi 


(vie urfpriinglichen Gigenfdjaften ber Mafe ober Subftanz). 


Do własności tych należa: spójność cząstek, twar- 
dość, właściwa ciężkość, a raczéj cienżar gatunkowy, 
smak, zapach, dotykanie, elektryczność i magnetyzm. 


Własności substancyi są stalsze w swoich stosunkach od 
ukształtowania i zachowania się względem światła, dla tego 
sa one także szczególniej użytecznemi cechami do rozróżnia- 
nia minerałów. 


Niektóre bezpośrednio są widoczne, inne spostrzegamy za 
pomocą pojedynczych doswiadcaeń, przy których sama sub- 
stancya w swćj istocie pozostaje niezmienną. 


a UP a 


Według spójności cząstek (Jufammenfaug) po naj- 
większej cześci sa minerały stalemi czyli stęża- 
łemi ciałami, a tylko mała liczba jest płynaych. 


Rozmaitość takich stanów, jak równie stosunki podług któ- 
rych jedna i taż sama substancya może okazywać sio stężała, 
kroplista i gazowa, czyli sprzężysto-płynna, wyjaśnia fizyka; 
takowe po wiekszej cześci zawisły od działania ciepła. 
W mineralogii spójność cząstek czyl forma skapienia uwa- 
Zana bywa pod peweym oznaczonym stosunkiem eiepła, 


Według stosunków w apojności cząstek minerały 
siezale są ciągłe albo kruche, łagodne» ka- 
walne albo także klepalne; niektóre aa także 
giekkie, a niektóre razem i sprężyste. 


O tych własnościach przekonywamy sie przez rozbijanie, 
rysowanie lub skrobanie ostremi narzędziami, biciem młotka 
na twardej podstawie. Giękkość i sprężystość okazuje się 
najczęściej na cienkich listkach, które przez podzielenie 
otrzymane zostały. Sprężystość przez ciagnienie lub uciska- 
nie, podobnie kąuczukowi ale w mniejszym stosunku, oka- 
zuje spręzysta smoła ziemna. 


Rozmaitosó co do twardości daje się łatwo 
spostrzedz u minerałów, jeżeli je jeden o drugi pocieramy 
lub uderzamy. 


Dwa minerały, które zarówno sa twarde, pocierajac jeden 
o drugi, ścierają się oba jednakowo; jeżeli ich twardość 
nie jest jednakowa, naówczas minerał miekszy soióra sie, 
a krawędzie ozyli brzegi twardszego mało albo nie nie traca 
ze swej objętości lub kształtu. 


. 4 Ażeby oznaczyć twardość minerałów 1 żeby tej własności 
użyć można za cechę do rozróżniania, mamy 10 rozmaitych 
minerałów za wzór porównywania, cały szereg takowych, 
poczawszy od najmiekszych aż do najtwardszych, nazywamy 
Skala twardości (bie $irteffala), i ztad dzielimy takowa 
na 10 stopni. 


jac 
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Wzór oznaczający stopnie twardości jest nastepu- 


; 1. talk, 2, gips, albo zamiast tego sól kamienna, 


3. spat wapienny, ^. fluspat, 5.apalit, 6. feldspat, 7. kwarc, 
8. topaz, 9. korund, 10. dyament.) 


Najważniejsze stopnie twardości oznaczamy wyrazami 2 
miękki , półtwardy , twardy i bardzo twardy, Minerały sa 
miękkie aż do trzeciego stopnia twardości. Półtwarde 
od trzeciego stopnia aż do piatego i dalej, twarde od szó- 
stego do siódmego, a bardzo twarde od ósmego i wyżej, 


Miękkie minerały daja się jeszcze skrobać lub rysować 
paznogciem, półtwarde już tylko dobrym nożem, twarde zaś 
już nie nożem, ale dobrym angielskim pilnikiem, bardzo 
twarde ani nawet pilnikiem nie dadza się zarysować, Różnica 
twardości daje sie wyrażnie rozpoznać przez  potarcie 
równych kawałków minerału o twardy delikatny pilnik, nie 
przyciskając mocno; naówczas twarde i najtwardsze minerały 
wedle swej mniejszej lub większej twardości wydaja ton 
mniej lub więcej ostry, przeraźliwy, półtwarde zaś i miękkie 
mniej więcej przytłumiony. 


'Ciezarem gatunkowym minerału jest porównanie 


jego 


wnéj 


własnej ciężkości rzeczywistéj z ciezkoscia ró- 
co do objętości ilościa czystćj wody. 


Ciężar gatunkowy wyraża sig w liczbach; jeżeli więc mó- 
wimy: Ciężar gatunkowy kwarcu jest — 2, 65, to sie ro- 
zumie, że kwarc jest cięższy od wody 2, 65 razy. Jak należy 
postępować w oznaczeniu ciężaru gatunkowego o tem uczy 
fizyka. W mineralogii bywa używana bardzo często cecha 
ciężaru gatunkowego, gdyż ta jest jednem z najpewniejszych 
znamion rozróżniania. Do tego służy areometr Nicholsona, 
albo też z umysłu do tego celu przyrzadzona tak zwana 
waga hidrostatyczna. > 


Największa część minerałów nie ma żadnego smaku; 


DE w wodzie rozpuszczalne daja smak kwaśny albo 
rozmaicie słony. 
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Szkodliwa jest rzecza doświadczać smaku minerałów jezy- 
kiem, kiedy ich rozpuszczalneść w wodzie i innych płynach 
jest dostateczna do ich poszukiwania i rozróżniania; jednakże 
oznaczamy rozmaite gatunki smakowego czucia nazwami: 
kwaśny, słony, słodkawy, Sciagajacy, gorzki, palacy, chło- 
dzacy i ługowy. 


Mało jest minerałów, któreby bezpośrednio wyda- 
wal zapach; niektóre dopiero wtedy gdy będą zaryso- 
wane lub silnie potarte, albo przez ochuchnięcie zwil- 
żone, albo ogrzane. " | 


Własności okazujace sie przez dotykanie sa; śli- 
skie, chude albo szorstkie dotknięcie niektó- 
rych, mianowicie ziemistych minerałów, przyleganie do 
języka lub do warg wilgotnych. 


4 Elektryczność okazuja niektóre minerały przez po- 
tarcie, a inne przez ogrzanie. 
/ ipt d 
W ogóle minerały sa albo przewodnikami, albo nieprze- 
wodnikami elektryczności. Jako cecha do oznaczenia minerału 
zaledwo jest potrzebne poszukiwanie jego elektrycznego za- 
chowania się, ale znajomość takowej jest pożyteczna pod 
pewnym względem. Sa bowiem minerały, które dodatnie, 
inne które ujemno elektrycznemi się staja; sa także takie, 
które na przecjw ległych punktach okazują SOSY, stan 


elektryczności. "PT e E , ^ j fy "- td T" P NU. Ii a$ F PT d ef p 42 y 9 
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Magnelyzm okazuje sie przez zwichniecie igły ma- 
gnesowej za zbliżeniem do niej minerału. 


Mała tylko liczba minerałów działa na igłę magnesowa; 
niektóre odmiany sa same magnetyczne, posiadaja magnety- 
czne bieguny i przyciagaja opiłki żelazne. x— . «y= ma 
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4.Właanościwidoczneprzyzmianiesubatancyi 


(vie bet einer Umnberung ber Subfłanz wagrwehmóaren 
Gigenfhaften). s 


Wiele minerałów, zmienia się w rozmaity sposób, 
gdy aż do czerwoności albo jeszcze wyżej ogrzewane 
będę; niektóre zmieniaja barwę, niektóre także kszrałt, 
te się topig, lub rozpadają na proszek, niektóre spopieś 
lają sie i ulatniaja albo zniszczone bywają w inny sposób; 
niektóre pozostają także niezmienione. 


Ażeby zachowanie: się minerałów w wyiszej temperaturze 
użyć z& cechy, wystarczy przy niektórych tu. wyliczonych 
minerałach proste doświadczenie rozpalania do czerwoności 
w szklannej kolbie nad lampka spirytosowa., 


Niektóre: minerały doznają także zmiany już przez zwykły 
stosunek ciepła z pomoca działania powietrza i wilgoci; na- 
biegaja one, albo też rozpadaja sie także nawet po niejakim 
czasie na ziemistą massę, a co nazywamy zwietrzeniem 
(Berwitteriung). Niektóre przy zwietrzenia tworzą sole. Znajo- 
mość zachowania się w wyższej temperaturze, jako zmiany 
powstałe przez działanie atmosfery, w niektórych tylko ra- 
zach słażyć moga za cechę odróżniającą, ale zwykle poży- 
teczniejsze sa: do zastósowania technicznego minerałów. 


W kwasach rozpuszczaja się niektóre minerały 
albo spokojnie albo z wzburzeniem i dają czysty, zabar- 
wiony, lub bezbarwny, albo mętny, galaretowaty płyn; 
większa ich część nie podlega zmianie. 


Zachowanie się z kwasami jest ograniczone i w niewielu 
przypadkach używalnym środkiem do rozróżniania; używa się 
do tego rozcieńczonego kwasu saletrowego lub solnego. 
Minerał do śledzenia użyty uciera się wprzódy na proch, 
a potem w naczynia szklannem traktnje się kwasem. Znajo- 
mość także działania kwasów na minerały w techniecznem 
ich użycia jest bardzo pożyteczna. 


ETT E 


Znajdowanie się minerałów. 
(Borfommen der Mineralien). 


Minerały znajdują, aię częścią odosobnione: na. po- 
wierzchni ziemi, a częścią sa w rozmaity sposób pola- 
czone z sobą i tworzą w tém połączeniw stała masse 
skorupy ziemskiej, | 


Massy skal, z których ziemia się składa, okazuja się na 
powierzchni odosobnionemi minerałami, żwirem (Geróllen), 
stoczyskami (Gefhieben), gruzem (Shutt), bałwanami (Blóden) 
rozmaitej wielkości i pozostałościami zniszczonych kamieni 
pokryte, do których także należy ziemia ogrodowa albo ro- 
lowa, Massy skalne jako i odosobnione kamienie składaja 
zie z minerałów, Lecz w stałych massach skalnych znajduja 
się także miejsca i pewne przestrzenie, które szczególniej 
pożyteczne minerały zawieraja, jakich wydobycie jest przed- 
miotem górnictwa. Okoliczności, podług których minerały na 
powierzchni albo wewnątrz stałej skorupy ziemskiej znajda- 
jemy, nazywamy ich łożyskiem (Łagerftitte). Znajdowanie 
się minerałów w zieņmi i na jej powierzchni nie zawisło 
bynajmniej tak jak zwierzat i roślin od klimatu; też same. 
minerały moga się znajdować w najgoretszych i także w naj- 
zimniejszych okolicach ziemi. 


W niektórych; massach skaloych znajduja sie skamie- 
niało.śei czyli petryfikacye; sa to wiec twarde kości- 
ste, albo kamieniste części ciał istot ogranicznych, które 
mniej albo więcej się zmieniły, tak, że przy całkowitóm za- 
chowaniu pierwotnej swojej postaci przemienione zostały 
w substancya mineralna. Rozpoznajemy w nich łatwo ska- 
mieniałości drzew i odciski innych części roślinnych; szcze- 
gólniej zaś znajdujemy tu często skorupy. ślimaków i muszli, 
korale, łuski, zęby i inne kości , niekiedy całe szkielety, 
szczególniej ryb i gadów; rzadko atoli znajdujemy kości 
zwierząt ssących w stanie skamieniałym, a szczególnie na 
wierzchnej, pulchnej warstwie ziemskiej. 
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A. Sole (Sale). 


Sole sa minerałami rozpuszczalnemi w wodzie, 
wzniecaja smak, jednak nie kwaśny. 


Sole przedstawiające się w królestwie minerałów znajdują 
Sie po większej części na powierzchni ziemi, albo w rozpa- 
dlinach i innych jej wydrążeniach, gdzie na niektóre minerały 
działać moga: powietrze, ciepło i wilgoć, przez zniszczenie 
których to powstaja. Jedna tylko sól kuchenna robi wy- 
jatek w tym sposobie powstawania. Największa część soli, 
a pomiędzy niemi bardzo wiele takich, które się same nie 
tworza w królestwie mineralnem, wyrabia się przez sztuczne 
przygotowania w chemicznych pracowniach i fabrykach i 
otrzymuje się tym sposobem w czystym krysztallicznym 
stanie. 


1. Sól kamienna (bas Gteinfalj), ma białą ryse, 
jest przeźroczysta, mało krucha, miękka, ma drugi sto- 
pień twardości. Ciężar gatunkowy 2, 27. Smak jest 
czysto słony. 


Znajduje się w jednostajnych massach, wciśnionych, pły- 
ciastych, kroplisto-kamienistych i krysztallizowana, barwy 
jest białej, nieczysto Zóltéj, mięsno-czerwonej, ceglasto- 
czerwonej, popiołowo-szarej, przydymiono szarej, czarniawo- 
szarej, rzadko błękitu indychta, albo fioletowo-niebieskiej. 
Kształt krysztaliczny jest kostkowaty (hexaeder), bardzo 
łatwo i doskonale podzielna, kształt odłamków jest także 
kostkowy. Jest albo przejźroczysta, półprzejźroczysta, albo 
przeświecająca, biała. Kryształy jej znajdują się naro&niete 
i skupione w gruzach. Kamienisto-kropliste kształty podobne 
sa zupełnie do sopli łodowych i zarówno także doskonale 
podzielne. Kształty płyciaste sa równo ległe biegnące i 
częścią proste, częścią zagiete, łodyżaste , lub włókniste. 
Najczęściej przedstawia sie w massach jednostajnych z zier- 
nistem skopieniem. 


u TĄ m 


Ziarnista sól kamienna (da8 fórnige Gteinfalj), 
jest wielko-ziarnista, grubo ziarnista, drobno-ziarnista aż 
do delikatnie-ziarnistej, biało i rozmaicie szaro ubarwiona, 
mniej lub więcej przeświecająca. 


Właściwie jest to ten gatunek, który nazywamy sola ka- 
mieuna. Większe kawałki z których się ziarnista sól sklada, 
daje się podzielić tak doskonale jak kryształy; z nich mo- 
żemy otrzymać kostki na piedz szerokie, a nawet w drobnych 
cząstkach składowych jeszcze można wyraźnie: dostrzedz 
ich podzielność, 


Sól kamienna, czy w wodzie zimnej czy w goracej, 
zorówno jest rozpuszczalna, wystawiona na wilgotne po- 
wietrze rozpływa się, a rozgrzana rozpryskuje, w wiel- 
kiem zaś goracu topi się i ulatnia. | 


Sól kamienna znajduje sie pokladami w górach z kamienia 
wapiennego, gipsu i gliny złożonych. W niektórych z tych 
formacyj okazuje się w postaci masy skalistej mniejszego 
lub większego rozmiaru, w inoych zaś masy Soli kamiennej 
Są mniejsze i pomieszane z innemi kamieniami tychże gór. 
W niektórych krajach znajdujemy ja na powierzchni ziemi 
w obszćrnych przestrzeniach. Sól rozpuszczona znajduje się 
w wodach wielu źródeł, niektórych jezior i w wodzie morskiej, 


Państwo austryackie w krajach kacpackich i alpejskich 
bardzo obfituje w sól kamienna, Kopalnie Wieliczkie 
w Galicyi sławne są w całym świecie. Tu się znajdują naj- 
większe masy goli na całej kuli ziemskiej, która wydoby- 
waja górnicy na kilku piętrach po nad soba. Ztad sól wy- 
dobywa się w bałwanach tak jak w innych kopalniach 
wydobywają kamienie; podobnież, ale w mniejszej ilości wy- 
dobywa się sól kamienna w Bochni w Galicyi. W Węgrzech, 
Siedmiogrodzkiej ziemi, w solnych kameralnych dobrach 
w wyższej Austryi, w Ausse w Styryi, Hallein w Solnogrodzie; 
w Hall w Tyrolu również znajdują się bogate kopalnie soli, 


Ażeby oirzymać czystą sól z nieczystych mas kamiennych, 
rozpuszczamy je w wodzie, a rozczyn solny -w wielkich ka- 
dziach żelaznych przez odparowanie doprowadzany bywa do 

Mineralogia. 2 
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krysztallizacyi; a tak otrzymujemy drobne kryształy, które 
przy tém maja wyrazny kształt kostkowy. Na powierzchni 
płynu w kadziach tworza sie zazwyczaj drobne, na pozór 
ozdobne skupienia małych kryształów, w postaci kwadrato- 
wych lejków, ale największa część soli osadza się w kształ- 
cie krysztalicznych ziarn na spodzie, Tak otrzymana sól 
nazywa sie warzonka (Gub(alj). Jest to zwyczajna sól 
kuchenna, która w handlu znana jest w baryłkach lub 
też w takich zwanych topkach (Salzftóden). W krajach 
leżacych pod Alpami zwykle otrzymujemy warzakę. W gó- 
rach solnych tworza górnicy górniczym sposobem wewne- 
trzne obszerne wydrażenia, tak nazwane solne kotliny 
(Salzwehren), majace postać wielkich sal, te zapełniają się 
wola, która po upływie pewnego czasu zostwarza Sól za- 
warta pomiędzy skałami i daje rozczyn solny; gdy takowa 
już dostatecznie jest sola nasycona, wtedy ja wyciagaja rura- 
mi z tych wydrążeń do warzelń, gdzie ja gotuja. 


W wielu krajach otrzymują sól ze źródeł solnyeh albe 
naturalnych rozczynów solnych. W  cieplejszych krajach 
Europy sól wydobywają z wody morskiej za pomocą właści- 
wie do tego zrobionych zakładów, zwanych salinami. 
W takowych morską wodę parują za pomoca działania ciepła 
Slonecznego aż się utworzy lng solny, który potem bywa 
golowany. Sól tak otrzymana nazywa się sola jeziorna 
albo morska i nie różni się od soli kuchennej, we Fran- 
cyi, Hiszpanii, Włoszech i Portugalii sól ta stanowi ważny 
artykuł handlowy. Sa także takie saliny i w Dalmacyi. 


Só! kamienna, również jak i warzonka, kuchenna i morska, 
nazywa Się zwyczajnie sola. Jest to jedna z niezbędnych 
potrzeb życia i dla tego też wszechwładny i dobroczynny 
Stwórca rozrzucił ja obficie po całej ziemi, tak w jednym 
jak i w dragim stanie. Jeżeli zaś są kraje które jej nie 
posiadają, jak n. p. Szwecya, Danija albo w Austryi Czechy 
i Morawija, to naodwrót otoczone sa krajami, które w nia 
obfitują í jej dostarczać mogą, a same obdarzone innemi 
płodami natury, przez zamianę takowych łatwo ja moga na- 
być w drodze handlu jako nieodbicie potrzebna. 


Sól jest najpotrzebniejsza przyprawa naszych pokarmów, 
służy również do zasalania, marynowania, wędzenia mięsiwa, 
ryb i t. p. oraz do wyrabiania kwasu solnego, sody, Soli 
Glaubera, salmiaka jako też w hutnictwie, w garbarniach, 
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blacharstwie , farbierstwie i w mydłarniach, podobnież do 

tworzenia glazury garnezarskiej, w gospodarstwie wiejskim 

i jako środek lekarski, > . B. 
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7*3 Soda jest w dotknięciu Ter adt bardzo miekka, 

twardość wynosi nieco więcej nad j, ciężar gatunkowy 
1, 4, smak ostry, ługowy. (A e ŻA Tp M 

Znajduje sip w massach En a rané albo łody- 

zasta, najczęściej proszkowala i zanieczyszczona cząstkami 


ziemnemi, nieczysto biała, szara albo żółto-szara , bez po- 
łyska, słabo przeświecajaca. 


LH a 


Soda łatwo daje sie rozpuszczać w wodzie, 
w większej ilości w ciepłej aniżeli w zimnej, w kwa- 
sach rozpuszcza się z wiełkiem wzburzeniem, a w moc- 
nym ogniu topi się. 


W niektórych krajach znajduje sie na powierzchni ziemi 
w wielkiej ilości w okolicach jeziór lub żródeł mineralnych, 
zawierających w sobie rozpaszczona tę 8ól.! Około Debreczyna 
L w Węgrzech dużo znajduje się sody, którą tam zbierają; 

z Egiptu przywożą jej także wielką ilość, ale po największej 
części wyrabiaja ja z popiołu roślin morskich, albo też w fa- 
brykach chemicznych z soli kamiennej. Ażeby nataralna sodę 
otrzymać czysta, rozpuszcza się ją w goracej wodzie, i kry- 
sztallizuje się przez ochłodzenie, a tak otrzymujemy bryły 
czystych, prawie bezbarwnych, w pół przejzroczystych, lna- 
cych kryształów, Te kryształy zawieraja 37 części sody i 
63 części wody, takowe na powietrzu wietrzeja, 7 początku 
traca połysk i są mętne, a potem rozpadają Się zupełnie 
w ziemiste, białe kupki. 


Soda używana bywa w rekodzielnictwie, a mianowicie 
w wyrobach szkła, farbierniach, mydlarniach, aptekach i do 
pea bielizny. > f^ m w 
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/ /3. Saletra (bet Sdęsteejyl jest biała lśnaca, 
w dotknięciu gładka, tak twarda jak sól pa cię- 
żar gatunkowy 1, 9, smak słonochłodny. „420 44 C,- 


Znajduje się w skorupowatych lub > śtęch postaciach 
jako wykwit krysztalliezny, który sie krysztallizuje w sze- 
+ 


— 00) tem 


ściennych pryzmatach czyli graniastoslopach z jedną lub 
dwoma powierzchniami na wierzchołku, często w długo ło- 
dyżaste i Spiczaste kryształy, jest przejzroczysta lub półprzej- 
 £roezysta, z odłamem muszlowatym. 


Saletra topi się w mierném goracu, na Zarzacych 
węglach wybuchaj * w wodzie łatwo jest rozpuszczalna, 
"wiecéj w ciepłej, aniżeli w zimnej, 

ME a 

Ten gatunek soli znajduje się na powierzchni ziemi, po- 
| między skałami, murami, w niektórych jaskiniach, powstaje 
> wf (es pod wpływem działania powietrza w kupach zwinu i ziemi, 

| które pomieszane bywają z gnijacemi cząstkami zwierzęcych 

;..eial Znajdujemy ja obficie w Węgrzech, na Podolu, w Kry- 
IL i Ads Jamie, w Arabii i Indyach wzchodnich | ud W niektórych okolicach 
¿J.a ułatwiają tworzeniu się saletry, zbierając ziemisko z pod 
bydła, tadzież dolny pokład gnojówek i mieszając je z rumo- 
„0% wiskiem, przez co tworzą się kupy, na których powierzchni 
! „osi Wykwita saletra. Tak zanieczyszczona i z wielu ziemnemi 
F rd częściami połączona zostaje potem za pomocą rozpuszczania i 
Jaaha krysztallizacyi i w handel przesyłana jako czysta. Z Chili 

w Ameryce południowej wielka ilość sprowadzaja saletry do 
` Europy, która używana bywa do wyrabiania czystej saletry. 


Saletra używana bywa do wyrabiania prochu strzelniczego, 
do sztucznych ogniów, również .do wyrabiania kwasu saletro- 
wego, w hutach szklannych, tudzież do wędlin i jako Środek 

SA lekarski. ` aE ta 
j E 


Jh, W itriol żelazny (ber Gifenvitriol), jest jasno- 
zielony, rysa biała, jest nieco kruchy, tak twardy jak 


sól kamienna, ciężar gatunkowy 1, 8, smak słodkawo 
ściągajacy, nieco metaliczny. 


Znajduje się jako wykwit w postaci maczastej, także sko- 
rupowatej, kroplisto-kamienistej i krysztallizowanej; kry- 
ształy sa krótkie, ukośnokątne,  czteroscienne pryzmała, 
z ukośna, ku ostrzejszym krawędziom nachylona płaszczyzna 
końcową, często z małemi płaszczyznami na miejscach kra- 
wędzi i rogów, otrzymują go przez sztuczna krysztallizacyę: 


Witriol żelazny łatwo rozpuszczalny jest w wodzie, 
a rozczyn ma jasno-zielona barwę, topi się w mocném. 
goracu i przy tém się rozkłada, Na powietrzu staje się 
zwolna ochrowo-żółty, 


Powstaje przez zwietrzanie pirytów żelaznych. Jego wy- 
twarzanie następuje, gdy kamienie potluczone, zawierajace 
w sobie wiele pirytów żelaznych, ułożone w kupy haldami 
zwane zostawiają się zwietrzeniu, Powstała ztad sól za po- 
mocą sprowadzonej wody na też hałdy rozpuszcza się, a po- 
tem przez wygotowanie i krysztallowanie oczyszcza, W hutach 
czeskich wyrabiaja bardzo wiele witriola żelaznego, w któ- 
rych siarkę i witriolej otrzymują. W Węgrzech inaczej go 
prodakuja, Otrzymuje się także witriol żelazny, rozpuszczajac 
żelazo w rozcieńczonym kwasie siarkowym i krysztallizujac 
rozczyn. 


Witriol żelazny używany bywa w farbierniach, tudzież do 
wyrabiania atramenfu', przy pozlacaniu szkła i porcelany, 
także w aptekach; w handlu nazywaja go witriolem albo 
koperwasem zielonym. 


i 


5. Witriol miedziany (ber Supfervitriol), jest 
błękitu nieba, w rysie biały, mało kruchy, tak twardy 
jak sól kamienna ; ciężar gatunkowy 2, 2, smak ściąga- 


jacy i metaliczny. Aż 


A 


/ 
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Znajduje sie w ksztaltach kroplisto-kamienistych i nerko- 
watych jednostajnych, wciśnionych i krysztallizowany. Kry- 
ształy sa ukośne pryzmata, z nierównemi płaszczyznami i 
ukośna, ku tepszym krawędziom i bocznym płaszczyznom na- 
chylona końcowa płaszczyzna, zazwyczaj mniejsze płaszczyzny 
okazują sie na miejscu pojedynczych krawędzi; są one w pół 
przejzroezyste, albo przeświecajace, z głęboko błękitu nieba 
burwa, odłam maja muszlowy. 


Witriol miedziany łatwo jest roz, uszczalny w wodzie, 
rozczyn jest niebieski; w mocném gorącu rozkłada sie; 
zawiera w sobie miedź, którą z niego można wydzielić. 


— „Dim 


Witriol miedziany tworzy się podczas wietrzenia pirytów 
miedzianych i innych minerałów miedź zawierajacych. Przy 
Rańskiej Bystrzycy w Węgrzech, wody wypływajace z kopalń 
zawieraja tę sól rozpuszczoną ; nazywaja sięone wodami ce- 
mentowemi i używane są do wydobywania zawartej w nich 
miedzi. W tym celu zbierają te wody w wielkich cysternach 
i wrzucają w nie kawałki żelaza, po niejakim czasie znaj- 
dają zamiast tychże miedź a w wodzie rozpuszczony witriol 
miedziany, na witriol żelazny zmieniony, który potćm przez 
krysztallizacya otrzymany, nazywaja dla tego koperwasem, 
Z łatwością można przez doświadczenie te przemiany uważać; 
chemija wyjaśnia zachodzacy tu proces. 


Witriol miedziany otrzymuje się najczystszy przez roz- 
puszczenie miedzi w rozcieńczonym kwasie siarkowym i przez 
krysztallizacya rozczynu; w wielkiej ilości otrzymują go 
w fabrykach chemicznych i przy oddziałaniu złota i Srebra 
na wielką skalę. 


Używany bywa witriol miedziany w farbierstwie i w ap- 
tekach, 


6. Witriol cynko wy (der Jinfvltriol), jest biały, 
szkłisto-lśnacy, kruchy, twardszy od soli kamiennej; 
ciężar galnnkowy 2, 0; smaku ściagajacego i przykro- 
metalicznego. 


Znajduje sie w nerkowatych, groniastych i kroplisto-ka- 
mienistych kształtach, także w  jednostajnych masach, 
częścia łodyżasty, częścią ziarnisty, a także zbity i jako 
powłoka maczasta. Przez krystallizacya otrzymuje się eztéro- 
ścienne, prawie prostokątne pryzmata z czterema płaszczy- 
znami na końcu; kryształy są w podłuż doskonale dzielić 
się dajace i więcej lub mniej przejźroczyste, 


Witriol cynkowy łatwo rozpuszcza się w wodzie, 
a w gorącu rozkłada. 


Tworzy się podczas wietrzenia blend cynkowych, znajduje 
Sie w tym stanie w Szczawnicy w Węgrzech i w Harcu; 
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otrzymujemy go także przez rozpuszczanie cynku w rozcień- 
czonym kwasie siarkowym i krysztallizacyą tegoż rozczynu; 
znany jest pod nazwa bialego witriolu i tak zwanego 
gallitzensteinu, 


Używany bywa w farbierstwie i w aptékach, ^ 


/ T. Chałun (der Maun), jest biały, szklisto-lśnacy, 
mało kruchy, tak twardy jak sól kamienna, ciężar ga- 
tunkowy 1, 75; smak słodkawo-ściagajacy, 7% 7) 


Ukazuje się w naturze w kształtach kroplisto-kamienistych, 
korowatych, płyciastych i jednostajnych masach, po części 
łodyżastej, po części ziarnistej budowy, a często zbity. Łatwo 
otrzymujemy go w krysztallicznym stanie, kształt jego jest 
ośmiościan (oktaeder p. fig. 3); kryształy sa dosyć wielkie 
z gladkiemi płaszczyznami, szklisto-lánace, mniej lub więcej 
przejzroczyste i maja odłam muszlowy. 


Chałun rozpuszcza się w większej ilości w wodzie 
goracej aniżeli w zimnej; przy ogrzewaniu kryształy 
rozpływaja się w swej wodzie krysztalicznej i naówczas 
tworzy się biała, gabczasta masa, nazywana chału- 
nem palonym. 

Sól ta znajduje się jako wykwit podczas wietrzenia nie- 
których kamieni, często także razem z witriolem żelaznym; 
wyrabiana bywa w hutach, gdzie w podobny sposób użytkują 
z tych kamieni, jak przy wydobywaniu witriolu. W Czechach 


wydobywają wiele chałunu ; podobnież i w Węgrzech wiele 
znajduje się kamieni, z których wydobywaja chałun. 


Chałun jest nader ważna sola w farbierstwie i w przyrza- 
dzaniu niektórych farb, używany także bywa w białoskór- 


nictwie, w papierniach, także i w aptekach, ' A 
| 444 nott LA 


é. Sól glauberska (Da8 Glauberfaly)s jest biała, 
w dotknięciu łagodna, mieksza od soli kamiennej; ciężar 
gatunkowy 1, 48; smak poprzednio chłodzący, potóm 
słono gorzki. „9 J0,+/028- 


f 


Znajduje się jako wykwit, jako maczysta pokrywa, a 
w Sztucznej krysztallizacyi, otrzymujemy z niej białe, przej- 
źroczyste, szklisto-lśnace kryształy, w postaci nierównokatno 
pryzmatycznej, są one podług jednego kierunku doskonale po- 
dzielne, odłam posiadaja muszlowy. 


Sól glauberska rozpuszczalna jest w wodzie gorą- 
cej w większej ilości aniżeli w zimnej; w mocném go- 
racu topi się a w powietrzu wietrzeje, | — . , 

rę Łe Aes. VE Gala) acia, W, veni t, ét "PZ 
W wielu miejscach znajduje się jako eidet z ka- 
mieni, jako teZ w niektórych wodach mineralnych i lugach 
solnych rozpuszczona, W niektórych fabrykach chemicznych 
pes ja otrzymują. My entree ry hee sf 
[au e. -p t prta fesdect uj iuh dą dw TA Lia riit ^ : 
Ki jej w fabrykach szklannych, w smi wy- 
dobywaja z niej sodę, i jako Środek lekarski. œ 
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(9. Salmiak (ber Salmiat), jest biały, bardzo 
łagodny, w dotknięciu miększy od soli kamiennej; cię- 
żar gatunkowy 1, 52; smak urynowy, ostry i kłujący. 


Znajduje się jako korowata powłoka w postaci nerkowatej, 
kroplisto kamienistej, płatkowatej i maczastej; rozczyn daje 
kryształy drobne, okragławe. 


Łatwo daje się rozpuszczać w wodzie, w gorącu 
ulatnia się bez topienia, a na powietrzu nie wietrzeje. 


Salmiak rzadko w naturze się znajduje i to tylko w bli- 
skoci wulkanicznych gór, w rozpadlinach i rysach; a prawie 
wszystek salmiak w handlu znany pochodzi z fabryk; ma 
on zazwyczaj kształt grubego, płasko miskowatego płacka i 
okazuje budowę cienko łodyżasta. 


Używany bywa w farbierstwie, jako też przy pobielaniu 
i lutowaniu metali, do wyrabiania tak zwanej wody kLrólew- 


skiej, tudzież amoniaku, we fabrykach tabaki i jako środek 
lekarski. 
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440. Borax (bt Borar), jest szarawo-bialy, nieco 
kruchy, tak twardy jak sól kamienna; ciężar gatunkowy 
1, 71; smak słaby, słodko ługowy. 


Znajdujemy go w odłamkach kryształowych, przez sztuczne 
krysztallizowanie otrzymują się kryształy  pryzmatyczne 
z ukośnemi końcami, odłam posiada muszlowy, jest przej- 
źroczysty albo przeSwiecajacy i szklisto-lśnacy. 


Borax trudny jest nieco do rozpuszczenia w wodzie, 
w gorącu mocno nabrzeka, a w mocném goracu topi 
się w szklista masę, 


Wyrabiaja go z nieczystego boraxu pochodzącego z Tybetu 
i Persyi (Tynkalem zwanego), przez oczyszczenie i kry- 
sztallizacya. 


Używamy Boraxu do lutowania metali, tudzież w malar- 
stwie szklannem, porcelanowém, przy wyrabianiu niektórych 
sztucznych ozdobnych kamieni, przy poszukiwaniach chemicz- 
nych, także i w aptekach... 


Zadania. 


1. Które soli używane bywaja w farbierstwie i jak 
bywają otrzymywane w tym celu £ 


2. Jakiemi znamionami rozróżniaja się rozmaite ga- 
tunki soli? 


crit. 


B. Haloidy czyli do soli podobne k amienie 
($aloibe oder falzdhniiche Steine). 


Haloidy maja połysk szklisty, albo perłowej macicy, 
rysa jest bezbarwna, sa albo miękkie, albo półtwarde ; 
ciężar gatunkowy nie. przenosi 3, 8; nie wzbudzają 
żadnego smaku, ani rozszerzają zapachu do czerwoności 
ogrzane, 


1. Kalcit albo węglun wapna (der Calcit), ma 
biała rysę, jest kruchy, ma trzeci stopień twardości i 
ciężar gatunkowy 2. 


Znajduje się krysztallizowany w nerkowatych, groniastych, 
kroplisto-kamienistych, korowatych i pokrywowych kształtach» 
także płyciastych, a najczęściej jednostajnych i wciśnionych. 
Według tych względów rozmaite jego odmiany się roz- 
rózniaja; najważniejsze z nich sa: spat wapienny (bet 
Ralffpatf), kamień wapienny (Salfftein), wapień osa- 
dowy (Salffinter ober Srop(ftein), taf wapienny (Ralfluff) 
i kreda (bie Kreide). 


Kalcit daje się rozpuszczać przez kwas solny lub 
saletrowy przy mocnóm wzburzeniu; w mocnym ogniu 
utraca połysk i prawie połowe swej wagi, przeistacza 
się przy tém w wapno gryzące, czyli palone, które w wo- 
dzie się rozpuszcza i wznieca lugowo-zracy smak. 


a) Spat wapienny znajduje sie krysztallizowany i 
w jednostajnych masach, doskonale jest podzielony we 
trzech kierunkach, a kształt odłamków jest tępy (rhom- 
boeder p. fig. 7.); ma żywy połysk szklisty, jest przejźro- 
czysty w rozmaitym stopniu. 


Kształty krysztalliczne spatu wapiennego sa bardzo roz- 
maite, a często ograniczone wielka liczbą płaszczyzn; w tem 
atoli wszystkie się zgadzaja, że liczba równych powierzchni 
doskonałego kryształu jest 12, albo 6, albo 2; te ostatnie 
w tych tylko okazuja się kryształach, które rozmaite przed- 
stawiają płaszczyzny i zazwyczaj maja postać równoległego 
trójkata, albo też sześciokata. Kryształy sa rozmaitej wiel- 
kości, często są z sobą zrośnięte, często także w rozmaity 
sposób w ozdobne grupy skupione. Figury 7, 8, 13, 17, 21 
przedstawiaja najzwyczajniejsze i najprostsze postacie kry- 
ształów spatu wapiennego. Jednostajne masy z odmian spatu 
wapiennego są cześcia ziarnisto, częścią łodyżasto złożone; 
z ziarnistych mas otrzymujemy z łatwością odłamki częsio 
w znacznej wielkości; masy łodyżaste sa grubołodyżaste, 
najczęściej vozbiegajace się, a pojedyncze kawałki składowe 
łatwo dają się od siebie oddzielać i doskonale podzielać, — 
W niektórych bryłach jednoczą się kryształy w COME M 
a w innych w łodyżaste masv. 


Piękne kryształy i grupy spatu wapienuego znajduja się 
w wielu krajach i okolicach, a szezególniej w rozpadlinach 
gór wapiennych, w żyłach (Gaingen) i innych łożyskach, 
z których wydobywane bywaja wraz z innemi pożytecznemi 
minerałami w górnictwie. 


Spat wapienny czysto przejźroczysty okazuje odznaczające 
się podwójne załamywanie promieni światła, pochodzi naj- 
częściej z Islandyi i znany jest pod nazwą spatu podwój- 
nego; używany bywa do niektórych narzędzi optycznych, 
W państwie austryackiem znajduja się rozmaite kryształy 
i grupy tego spatu w wielu kopalniach, mianowicie w Pti- 
bramje i Joachimsthal w Czechach, w Szczawnicy w Węgrzech, 
w Raibl, Bleisiadt i Hüttenberg w Karyntyi, w Moldawie» 
w Banacie, w Kapniku w Siedmiogrodzie, w górach wapien- 
nych alpejskich i w okolicy Pragi w Czechach, 


b) Kamień wapienny, ma ziarnista budowę, 
albo jest zbity; rozmaite odmiany tworzą masy skaliste, 
a często także wielkie, daleko rozszerzone góry, 4wane 
wapiennemi górami. 


Ziarnisty kamień wapienny jest grubo ziar- 
nisty, drobno ziarnisty lub delikatnie ziarnisty, połysku- 
jący, po większej części biały, jasno-szary, ciemno-szary, 
rzadko mięsno-czerwony albo czerwonawo-szary ; nie- 
które masy sa chmurkowane, plamiste, albo kréskowane, 
mało jest przejźroczysty i po największej części tylko 
po krawędziach przeświecajacy. 


Znajduje się w rozmaitych okolicach Czech, Morawii, 
Austryi, w Tyrolu, wyższych Włoszech , przedstawia się 
częścią w postaci mniej lub więcej okazałych kawałów i 
w płytach. Wielkie czyste masy używane bywaja w rzeżbiar- 
stwie, nazywaja je marmorem posagowym, a najsławniejsze 
pochodzą z Carara w wyzszych Włoszech. Płyty i małe 
masy służą do pomniejszych wyrobów rzeźbiarskich i ka- 
mieniarskich, jako płyty na stoły, gzyinse około kominów 
it. p. Ziarnisty wapien jest najczystszym wapieniem, po 
wypaleniu daje 56 9/, czystego wypalonego wapna; używają 
go z tego powodu szczególniej do fabryk szklannych, w hu- 
tach żelaznych i innych giserniach, a najczęściej jako wy- 
palone wapno, do przyrządzania ługu wapiennego w mydlar- 
niach i w garbarstwie. 


Zbity wapień jest rozmaicie szary, brunatny, także 
czarny, zwykle pstro poplamiony, obłoczkowaty i żyłko- 
waty; w odłamie drzazgowaty, albo niedoskonale mu- 
szlowy, połyskujacy, albo mętny; tylko po brzegach prze- 
świecający. 


Znajduje się po części w daleko rozpostartych i wysokich 
górach, ale też w średnich, a nawet na płaszczyznach, 
rzadko się daje łamać na duże bałwany, najczęściej przed- 
stawia się w płytach; ale płyty nie maja grubości nad cal. 
Zbity wapień zawiera w sobie często skamieniałości korali, 
miękczaków, skorupiaków, ryb i t. p., niektóre zaś masy 
okazuja sie złożone z większych albo mniejszych węzłów 
lub też stoczysk. Użytek główny wapienia jest wyrabianie 
zeń palonego wapna, lub jako kamień budowlany; a masy 
pstre daja nam marmor różno-barwny używany w ka- 
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mieniarstwie, rzezbiarstwie wszelkiego rodzaju i do różnych 
ozdób w wyższym budownielwie; płyty zaś szaro-zóltej 
barwy z odłamem muszlowym sa używane do litografii, a 
cieńsze kawałki tejże samej odmiany, do pokrywania dachów 
lub na posadzki; znane sa pod nazwą płyt Kelhei mskich 
które w Sohlenhofen i Kehlheim w Bawaryi się wydobywaja. 
Odmiany czarniawo, brunatne i czarne, za silnćm potarciem 
lub uderzeniem młota wydajace won bitumiczna, nazwane 
dla tego kamieniem $mierdzacém (Gtinfftein), w więk- 
szych płytach używane bywają jako czarny marmór na 
stoły, pomniki i rozmaite ozdoby; te zaś po większej części 
wydobywane bywaja we Zbraslawi w Czechach. Najpiękniej- 
sze odmiany marmoru wydaje Solnogród, wyższa Austrya, 
Czechy i Morawy. 


c) Wapień osadowy albo kroplisty ma po- 
stacie soplowate, walcowate, pałkowate, frenzlowate i 
inne naśladownicze, jest biały, tudzież rozmaicie szaro 
zabarwiony, budowy częścią ziarnistćj, częścia łodyża- 
stej albo włóknistej. 


Znajdoje się na sklepieniach i ścianach jaskiń w górach 
wapiennych i tworzy się jeszcze ciagle. Walcowate kształty 
bywaja niekiedy tylko grubości pióra i wydrażone, ale 
zwykle grubsze, niekiedy więcej jak na stopę grube, a 
dłuższe nad sażeń ; czasami od jaskini sklepienia sięgaja aż 
do jej spodu i przedstawiaja się na ówczas jakby słupy. 
Wapień osadowy powstaje z wód zawierajacych wapno, 
które sacza się przez szczeliny i rozpadliny skał, osadzajac 
swoje cząstki wapienne jako kamieniste masy , gdy sie z po- 
wietrzem w jaskiniach wapiennych zetkna. 


Sławne jaskinie z pięknych kształtów wapienia osadowego 
są Adelsbergskie i inne groty w Krainie; Grotta 
Korgnale w Isiryi, jaskinia Aktelek w Siedmiogrodzie 
i Slaupska w Morawie. 


d) Tuf wapienny ma zwykle zóltawo-szara 
barwę, znajduje się często jako korowata pokrywa liści, 
mchu, sitowia i t, p. Często zawiera tylko odciski tych 
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cząstek roślinnych, znajduje się także w nerkowatym i 
groniastym kształcie i jednostajnych wielkich massach ; 
jest mniej lub więcej porowaty, niekiedy ziemisty i roz- 
cieralny. 


Tuf wapienny powstaje tak jak i wapień osadowy z wód 
zawierajacych wapno, lecz tworzy się na powierzchni ziemi; 
w długim czasie jego tworzenia sie powstaja znaczne massy 
tak zwanego tufsteinu, który używany bywa jako dobry 
materyjał budowlany; prócz tego zaš używa się także do 
otrzymywania palonego wapna. W niektórych miejscach, 
gdzie wody plynace osadzaja tuf wapienny, wrzucaja rozmaite 
rzeczy, jak równianki, gniazda ptasie i t. p, dla ich nim 
pokrycia; tak sztucznie otrzymane utwory nazywaja inkru- 
stacyami. 


e) Kreda, jest biała, ziemista, metna, składa się 
z pyłkowatych polaczonych czastek, w dotknięciu jest 
chuda, barwi i pisze. 


Znajduje się w dosyć rozpostartyeh górach, szczególniej 
w północnych Niemczech, na wybrzeżach Francyi i Anglii, 
zawiera ena często skamieniałości, także bryły krzemienia, 
Przez drobnowidź widzimy w kredzie niezliczone skorupki 
z bardzo drobniuchnych zwierzatek muszlowych. 


Kredy używamy do wypalania na wapno, jako kamień bu- 
dowlany, w hutach szklannych, do zoaczenia i pisania. 


2. Arragonit (der Arragon), ma biała ryse, jest 
kruchy; twardszy od spatu wapiennego , ciężar gatun- 
kowy 2, 9. 1 „PA 


Znajduje się w kryształach, w kształtach gałęzistych, zę- 
biastych i koralowatych, także w kroplisto-kamienistych, 
dalej płyciastych i jednostajnych, Kryształy jego mają kształty 
pryzmatyczne, odłam muszlowy, są częścią przejźroczyste, 
winno-Zólte, częścia przeswiecajace, w rozmaitych blado- 
szarych barwach, mają połysk szklisty, znajdują się wrośnięte 
i zrosłe; galeziste lub inne naśladowcze kształty, zazwyezaj 


sa Śnieżno-białe, budowy delikatnie włóknistej i pod nazwa 
kwiatu żelaznego znane; jednostajnie zbite i płyciaste 
kształty sa częścia równoległe biegnace, częścią wiązko- 
wate, łodyżaste albo włókniste; białe, żółte, blado-fioletowo- 
niebieskie, szare; albo 'sa bardzo delikatnie włókniste, 
prawie zbite, białe, jasno- i ciemno-brunatne, wstegowato- 
wrazkowate; taka odmianę przedstawia tak zwany kamień 
sprudlowy (Gnptubelftrin), tworzaey się w goracych źró- 
dłach Karlsbadu, Do tej formacyi należy także grochowiec 
(Grbfenftein), z kólisto okragłych ziarnek muszlowych złożony. 


Arragonit tak jak spat wapienny burzy i rozpuszcza 
się w kwasach; w czerwonym ogniu zamienia się w wa- 
pno palone. 


Krysztalliezne i łodyżaste odmiany znajduja się w wiela 
okolicach czeskich gór środkowych w Herrengrund w Wę- 
grzech, w Leogang w Solnogrodzie; piekne wytwory kwiatu 
żelaznego znajdujemy na ścianach jaskiń przy Eisenere 
w Styryi, w Hiittenberg w Karyntyi i w Węgrzech. Tak 
zwany kamień sprudlowy używany bywa do ozdób i rozmai- 
tych drobnych wyrobów bizuteryjnych. : 


.9. Gips (ber Gips), ma białą ryse, w dotknięciu 
jest łagodny, twardości soli kamiennéj. Ciezar gatun- 
kowy 2, 3. 2v. 7j, 


Znajduje się w kryształach, w płytach i jednostajnych 
massach. Kryształy jego zwykle sa nierównokatne sześcio- 
boczne pryzmata, z dwoma obok siebie lezacemi ukośnemi 
płaszczyznami na końcu (p. fig. 24), daja sie bardzo łatwo 
dzielić w cienkie i giętkie listki podług jednego kierunku, 
maja połysk szklisty, na płaszczyznach podzielnych często 
perłowy, sa białe, Szare i rozmaicie żółte, przejźroczyste, 
półprzejźroczyste albo przeświecajace; znajdują sie narośnięte, 
rozmaitej wielkości, niekiedy sa iglaste, Kształty płytowate 
Sa równoległe włókniste, często z jedwabistym połyskiem; 
massy jednostajne daja się pomiędzy soba doskonale rozdzie- 
lać jak kryształy, albo także włókniste jak płyty, najczęściej 
atoli są drobnoziarniste, delikatnie ziarniste, albo też zbite, 
białe albo szare. 


za. „IRA 


Gips w słabym ogniu czerwonym traci wodę, a ra- 
zem połysk i przejźroczystość, w silniejszym ogniu topi 
się i tworzy gatunek szmelcu, który po niejakim czasie 
w proch się rozsypuje. 


Gips w niektórych okolicach przedstawia się jako kamień 
górny, mianowicie w towarzystwie soli kamiennej. Kryształy 
tego minerału znajduja się w górach gipsowych i w innych 
pokładach. W małej ilości rozpuszczalny jest w wodzie, nie 
udzielając jej przez to szkodliwych własności lub zmiany 
smaku; gdy woda zawierająca gips paruje, naówezas tworza 
się kryształy gipsowe. 


Masy gór gipsowych znajduja się w wyższej i niższej 
Austryi, w krajach Alpejskich, w Siedmiogrodzie, Węgrzech, 
Galicyi i Morawii, 


Gipsu uzywamy jako kamienia do budowy, a zproszkowa- 
nego do uprawiania pól pod koniezyne, delikatno-ziarnisty 
zaś biały jak śnieg i zbity, tak zwany alabaster, używany 
bywa w rzeżbiarstwie i do rozmaitych ozdób. Gips palony 
ma tę własność, że tyle napowrót przyjmuje wody, ile jej 
przez palenie utracił i dla tego zproszkowany i z wodą 
rozrobiony na gaszez, w krótkim znowu czasie tężeje, twar- 
dnieje i zamienia sie w masę kamienna. 


Na tej to własności opiera się używanie gipsu do wyra- 
biania z niego odlewów i modeli, sztucznego mar- 
moru i robót sztukatorskich; używają go także za- 
miast wapna (Mörtel) i na polepe (Gftrid). 


.& Fluspat (ber luf), ma białą rysę, połysk 
szklisty jest kruchy, ma czwarty stopień twardości, a 
ciężar gatunkowy 8, 2. „l 7, 


Najczęściej znajdujemy go w kryształach, także jednostajny, 
rozbiegajacy się łodyżasto; grubo-, drobno- i delikatnie- 
ziarnisty i zbity, Skrysztallizowane i wyrażnie złożone od- 
miany zwykle nazywamy spatem flussowym ($lufefpath) 
a spatem zbitym (bidter Fluje). 
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Fluspat rozpryskuje sie w goracu, sproszkowany 
zaś i posypany na miernie rozpalone Żelazo, fosforyzuje 
światłem Zywém rózaobarwném; w mocnym ogniu topi 
sie na szkło, mocny kwas siarkowy zupełnie go roz- 
kłada i wtedy wywięzuja się ostre dymy, które szkło 
gryzą. 


Kryształy fluspatn i kawałki składowe sa doskonale po- 
dzielne w cztórech kierunkach, kształt odłamków jest ośmio- 
Ścian, odłam jest musvrlowaty  Najpospolitszy kształt kry- 
sziałowy fluspatu jest sześcian, rzadziej ośmiościan, także 
połaczenia obu kształtów (patrz fig. 2, 3, 1%, 15, 16) i 
jeszcze innych form. Kryształy są narośnięte, tworza czesto 
gruzły, maja bardzo rozmaite, zazwyczaj żółte, zielone i fio- 
letowo-niebieskie barwy, sa przejźroczyste we wszystkich 
stopniach. Łodyżaste masy sa zwykle pstro w zygzak praz- 
kowane; zbity fluspat ma drzazgowaty, albo niewyraźnie 
muszłowaty odłam, jest zielonawo-szary, polyskujaey i tylko 
po brzegach przeSwiecajacy. 


Fluspat znajduje się często jako łowarzysz rozmaitych 
metalicznych minerałów i z takowemi przez górników bywa 
wydobywany. Pięknych jego odmian dostarcza Auglija, 
tudzież Saskie i Czeskie góry kruszcowe, mianowicie Schla- 
kenwald i Zinnwald w Czechach; także w Mołdawie, w Hall 
w Tyrolu i w Styryi znajduje się fluspat; zbity pochodzi 
z gór Hercyńskich, 


Fluspat używany bywa jako Środek do topienia w hutach, 


do rysowania ua szkle, a ł-dyżaste pstre odmiany używane 
SA na sprzęty ozdobne. 


16, A patit (ber Apatit), ma biała rysę, połysk szkli- 
sty, i SNA ma piąty stopień twardości, ciężar gn- 
tuakowy 3, 66 ŁY 


Najczęściej znajduje się kryśstalizowany w kształcie 
Gciobocznych prizmatów (p. fig. 17); sa one czesto niskie, 
tabłicowate, brzegi i rogi czasami zastąpione malemi płaszczy- 
znami, kryształy sa narosłe, rzadko zresiięte, przejźroczyste 
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w rozmaitych stopniach, najczęściej przeświecajace; odłam 
doskonale muszlowy, dalej w kształcie grubo i drobno ziar- 
nistym, nerkowaty, niewyraźnie ziarnisty, albo włoknisto zło- 
żony, rzadziej jednostajny. Barwy sa białe, jasno fioletowo” 
niebieskie, zielone w rozmailych jasnych i ciemnych od- 
mianach, 


Apatit topi się bardzo trudno, a rozpuszcza w kwa- 
sie solnym i saletrowym bez wzburzenia 


Znajduje sig w Schlakenwald w Czechach, w Greiner 
w Tyrolu; w tém ostatniem miejscu sa zrośnięte, zwykle nie- 
wyrażne kryształy barwy szparagowo-zielonej; znane sa one 
pod nazwiskiem kamienia szparagoweg o (Spatgelftein), 
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C. Kamienie ciężkie (Gdjwerfteine). 


Kamienie ciężkie albo baryty, maja połysk szklisty 
albo diamentowy, rysa ani ciemno-brunatna ani czarna, 
sa półtwarde, ciężar gatunkowy najmniej 3, 3. 


W mocnym ogniu nie wydają żadnej woni, 


l. Baryta (ber Baryt), ma połysk szklisty, ryse 
biała, jest krucha, twardości spalu wapiennego, ciężar 
gatunkowy 4, 4. s gi 


Zuajduje się w kryształach, w postaciach nerkowatych i 
jełnostajnych; budowa złożonych odmian jest prosto-skoru- 
powa, włoknista, ziarnista i zbita, Krysztalizowane i prosto 
skorupowo złożone odmiany znane są pod nazwą spatu 
ciężkiego (Edwerfpatf), inne zas odmiany nazywamy 
baryta włoknista, ziarnista i zbita. 


Kryształy baryty sa  pryzmatyczne, częścią słupowate, 
częścią tablicowate, w trzech kierunkach doskonale podzielne, 
a kształt odłamków jest pryzma ukosno-katne z koncowemi 
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pewierzehniami  prostokatnemi. Także prosto skorupiast 
masy daja taki sam kształt odłamków. 


Kryształy są narośnięte, często zrosłe w gruzły, sa bardzo 
rozmaite w ukształtowaniu i liczbie płaszczyzn, (na fig. 22i 
23 sa najpospolitsze i najprostsze formy); barwy sa białej, 
rozmaicie żółte, brunatne, mięsno-czerwone, rzadziej blado- 
niebieskie i blado-zielone;  przejzroezyste we wszystkich 
stopniach. Kształty nerkowate, mają częścią gładkie, cześcia 
gruzłowate powierzchnie; budowa jest rozbiegle w okuista, 
barwy brunatne; ziarnista baryta jest biała, połyskcjaca, 
tylko po brzegach przeświecajaca i ma odłam drzazgowaty 


Baryta topi się bardzo trudno i nie rozpuszcza 


w kwasach. 


Znajduje się w towarzystwie wielu minerałów wydobywa- 
nych w górnictwie, także w rozpadlinach niektórych gór 
kamiennych i w pokładach. Pięknych kryształów dostarcza 
Felsóbanya i Kremnitz w Węgrzech, Kapnik w Siedmiogto- 
dzie, Pribram, Mies i Giftberg przy Komorau, tudzież okolica 
Teplic w Czechach, także Saksonia, Harc, Anglija i iane 
kraje; ziarnista baryta znajduje się w Karyntyi, Tyrolu 
i Styryi. 


Baryta używana bywa od chemików do otrzymania ziemi 
barytowej i niektórych przy technicznych poszukiwaniach 
potrzebnych seli; także jako dodatek do bleiweisu, 


2. Spat żelazny albo flinc (ber  Gpatbeifenftein 
tling), ma w świeżćm stanie biała ryse, jest kru- 
twardości fluspatu; ciężar gatunkowy 8, 8. 


Znajduje się w kryształach i masach jednostajnych, kry 
ształy sa romboidy (jak fig. 7), zwykle tępe, częste soczew- 
kowate, drobne narośnięte, w gruzły zrośnięte; jednostajne 
odmiany są ziarniste albo zbite. Kryształy i ziarnistej budowy 
kawałki sa lekkie i doskonale podzielne, kształt odłamków 
jest tępy romboeder (p.fig. 7), maja one połysk szklisty, do 
perłowego zbliżony, sa całkowicie albo tylko po brzegach 
przeświecajace. Masy zbite sa mętne  nieprzejzroezyste, 
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maja odłam nierówny, barwy w świeżym stanie sat izabel= 
lowo-żólte, żółtawe-szare albo brunatuawo-zólte. 


Spat żelazny sproszkowany rozpuszcza się przy 
wzburzen'u w kwasach, w ogniu czarnieje i topi sie. 
Zmienia swa barwę przez działanie atmosfery z po- 
czątku na brunatna a w końcu w czarną; rysa jest 
wtedy ochrowo-żółta. 


Znajduje się w masach górzystych, w górze kruszcowej 
w Styryi, takze w wielkich masach w Karyntyi, w Solnogro- 
dzie; jako towarzysz innych minerałów znajduje sie kvye 
sztalizowany w Czechach, Saksonii w Harcu i innych krajach: 


Fline, który stał się brunatnym przez zwietrzenie lub wy= 
prażenie, jest jednym z najwyborbiejszych kruszców żelaznych» 


8. Galman (Ver Galmei), ma białą ryse, jest kru- 
chy, twardości a»atitu, ciężar gatunkowy 3, 37. 


Znajduje się w drobnych. pryzmatycznych kryształach z po- 
łyskiem szklistym; sa one przejżroczyste, albo przeświecające 
w gruzły zrośnięte; często jest nerkowaty, kroplisto kamie- 
nisty i jednostajny, mało lśnacy albo połyskujacy, wlókniaty 
Inh zbity, Barwy są białe, szure, żółte, zielone i niebieskie, 
lecz nie sa żywe. 


Uiraca wodę w ogniu, nie burzy z kwasami lecz 
daje mętny galaretowaty rozczyn. 


Znajduje się w Maibl, Bleiberg, Rossegg w Karyntyi, 
w Feigenstein w Tyrolu, w Rezbanya w Banacie, takze 
w Szlązku, w Polsce i: innych krajach. 


Zawiera w sobie cynk i używany bywa do wytapiania tego 


metalu i w wyrabianiu mosiadzu. 


AK. Spat cynkowy (der 3inffpath), ma białą ryse, 
jest kruchy, twardości apatitu, ciężar gatunkowy 4, 4. 


Er un. 


Znajduje się w kryształach nerkowaty, kroplisto kamie- 
nisty i jednostajny; kryształy 8a drobne tępe romboedry 
(p. fig. 7), doskonale podzielne jak spat wapienny, prześwie- 
eajace, maja połysk szklisty albo perłowy; kształty naśla- 
dowcze sa włókniste albo zbite, mało l$nace; jednostajne 
odmiany sa drobno-ziarniste lub zbite, prawie nieprzejźro- 
czyste, lsnace albo mętne, odłam nierówny albo ziarnisty, 


Spat cynkowy w ogniu staje się lżejszym, ale nie 
utraca wody, rozpuszcza się w kwasach zupełnie ze 
wzburzeniem, - 


Znajduje się z galmanem i często z nim jest Biunieszany, 
użytek jego jest ten sam co i galmanu. 


5 Blejwas (ber Geruffit aud; Weigblelerz), ma po- 
łysk diamentowy, rysę biała, jest kruchy, twardszy od 
spatu wapiennego, ciężar gatunkowy 6, 5. 


` Znajduje sie najczęściej krysztalizowany w drobnych na- 
rosłych, częścią piramidalnych, częścią pryzmatyeznych, 
częścia lancetowatych i iglastych kryształach, jest mocno 
lśsnacy, biały, jasno-szary, ciemno-Szary, Szarawo-czarny, 
przejzroezysty we wszystkich stopniach. 


Łatwo się topi, na węglu stopiony daje ziarna oło- 
wiu, rozpuszcza się w kwasie saletrowym przy wzbu- 
rzeniu. 


Znajduje sie pospolicie z błyszczem ołowianym czyli 
bleiglancem w Pribram, Mies i Bleistadt w Czechach, 
Bleiberg w Karyntyi, Rezbanya w Banacie, w Saksonii 
w Harcu; używany bywa przy wytapianiu ołowiu z bleiglancu. 


6. Miedź lazurowa (bie Qafur ober Kupferlafur), 
jest laurowo-niebieska, ma niebieską ryse, jest krucha, 
nieco mieksza od fluspatu, ciężar gatunkowy 3, 8. 


x V 


Znajduje się kryszializowana w postaciach nerkowatyckh, 
kroplisto-kamienistych, jednostajpych i wciśnionych, także 
ziemistych; kryształy są drobne, takze bardzo drobne poje- 
dyncze, a często w bryły połączone i narośnięte, prześwie— 
eajace w całości, albo tylko po brzegach, maja połysk szkli- 
sty ; postacie nasladoweze maja włókniste, a oraz po większej 
części krzywo-muszlowe spojenie, połysk mały; jednostajne 
odmiany mają nierówny odłam i sa bez połysku. 


Miedź lazurowa traci w ogniu wodę, czarnieje, a 
stopiona z węglem, daje miedź; w kwasach rozpuszcza 


się z wzburzeniem, 


Zaajduje się prawie zawsze z inpemi miedź zawierającemi 
minerałami i żelaznemi kruszcami w Banacie, w Syberyi, 
Brancyi i innych krajach, ażywaBa bywa do wytapiania za- 
wartej w niej miedzi. 


7. Malakit (ber Waladjit), jest zielony, ma zieloną 
rysę, kruchy, prawie tak twardy jak fluspat, ciężar ga- 
tunkowy 4, 0. 


Zmajduje się w iglastych i wlosistych, wiazkowato skupio- 
nych albo w aksamiciaste grazły zrośniętych kryształach, 
częściej w naśladowniczych kształtach, jedaostajnych, wci- 
$nionych i nalecialych. Kryształy sa w połprzejźroczyste, 
szklisto, lśnace; inge odmiany mają delikatnie włokniste, 
często razem i krzywo muszlowe spojenie z połyskiem jedwa-. 
bistym, albo sa zbite i prawie bez połysku, tylko po brze- 
gach  przeświecajace, albo nieprzejźroczyste; barwy są 
szmaragdowo-zielone, trawiasto-zielone, grynspanowe, czar- 
Biawo-zielone, zwykłe żywe- i czyste, 


W ognia i w kwasach zachowuje się tak samo jak 
miedź lazurowa, 
Malakit znajduje się w Banacie, Węgrzech, Tyrolu, Francyi, 


Marcu, w pięknych wielkich masach szczególniej w Syberyi, 
te bywają używane do rozmaitych wyrobów biżuteryjnych i 


ozdobnych sprzętów; oprócz tege malakit słaży do wyła- 
piania miedzi, 


Zadania. 


1. Czém rozróżniaja się haloidy od ciężkich ka 
mieni? a w jakich cechach się zgadzają ? 


2. Które minerały tych obu oddziałów dostarczają 
materyałów, używanych w. budownictwie? i które od- 
miany są do tego celu użyteczne? 


3. Z których minerałów tych oddziałów wydoby- 
wamy metale i jakie? 


pni 


D. Kamienie talko we albo magnezgowe 
(&alfattige Steine). 


Kamienie te nie maja polysku metalicznego, rysa 
jest bezbarwna, albo zielono-szara, aa miekkie, ciężar 
gatunkowy nie przechodzi 3, 5. 


1. Talk (bet Gf) ma biała ziemista rysę, w do- 
tknięciu jest bardzo łagodny, tłustawy, bardzo miękki 
(ma 1szy stopień twardości), ciężar gatunkowy 2, 7, 


Rzadko sie znajduje w kryształach, po większej cześci 
w masach jednostajnych, daje się dzielić w cienkie, giętkie 
listki; albo też jest zbity, w odłamie łapkowaty, połysk 
perłowawy, albo tłustawy; barwy są białe, zielonawo-biale: 
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zółtawo-białe, blado-zielone, szaro-zielone, także zóltlawo- 
Szarej cienkie listki są przejźroczyste albo półprzejżroczyste ; 
zbity jest w całości albo tylko po brzegach przeświecajacy, 


Talk w ogniu twardnieje nie topiąc się 


Znajduje się tu i owdzie, szczególnie w Alpach, jako ka- 
mień górny, często z innemi zmieszany minerałami, Piekne 
odmiany listkowatego talku znajdują się w Greiner w Solno- 
grodzie i w Tyrolu; sa one znajome pod naawaFederweisu 


Talk szezególniej czysty listkowy, sproszkowany używany 
bywa do robienia bielidła, do zmniejszenia tarcia w częściach 
machin drewnianych i w podobnym celu przy wdziewaniu, 
obuwia. 


2. Chloryt (der Gblorit), jest ciemno-ziełony, rysa 
szaro-zielona, w dotknięciu łagodny, nieco twardszy od 
talku; ciężar gatunkowy 2, 9. 


Znajduje sie rzadko w drobnych kryształach i listkowych 
kawałkach, które się bardzo łatwo daja dzielić na cienkie, 
giętkie, mniej albo więcej przejżroczyste lśnace listeczki ; 
częściej w drobnych kvysztalicznych łuskach na innych mi- 
nerałach naroslycb albo także z soba zrośniętych, najczęściej 
w jednostajnych, łupkowatych, mało lśnacych i prawie nie- 
przejżroczystych masach. 


Chloryt w gorącu utraca wodę, topi się jednak 
bardzo trudno na czarniawy Zuzel. 


Lupkowaty chloryt znajduje się jako masa górna, po części 
w znacznćm rozpostarciu, szczególnie w Tyrolu, w Solno- 
grodzie; nazywają go chlorytem łupkowym (Ghlorit- 
fchiefer). Mieszanina ziarnisto-łuskowata (talku i chlorytu, 
tworzy tak zwany garnkowiec (Zopíítin), który się 
w Szwajcaryi a także i w Tyrolu znajduje; dają się łatwo 
krajać i toczyć, wyrabiają z niego garaki i inne naczynia, 
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8. Steatit albo słoniniec (ber Gteatit ober Sped- 
flein), jest zbity, ma szaro-biaZa, nieco lénaca ryse, 
miększy od gipsu, w dotknięciu bardzo łagodny i tłu- 
stawy; ciężar gatunkowy 2, 6. 


Znajduje się w masach jednostajnych, z nierównym, albo 
zadzierzystym odłamem, jest połyskujący, po brzegach prze- 
świecający albo nieprzejzroezysty, barwy najczęściej sa 
brudno- białe, szare z zielona, Żółta, brunatna i czerwoną 
pomieszane, niekiedy plamiste, 


W ogniu traci wodę, w mocnćm gorącu twardnieje 
nie topniejąc. 


Znajduje się w Banacie, w Sehlakenwald, Schónfeld i pod 
Frymburgiem w Czechach, w większej ilości pod Bayreuth 
w Frankonii, w Francyi i Anglii. 

Słoniniec daje się łatwo krajać, wyrabiają z niego małe 
tygiełki do topienia i inne naczynia, używają go w fabrykach 
porcelany; białe odmiany krajane bywaja na ołówki do ryso- 
wania na suknie i szkle. Nadto służy także do zmniejszenia 
tarcia przy śrubach i innych drewnianych częściach machin, 
do polerowania marmoru i do wydobywania tłustych plam 
ze sukna, 


4. Morska pianka (ber Weerfhaum), jest zbita, 
ma odłam ziemisty, bez połysku, a rysę nieco lśniąca, 
nieprzejźroczysta, w dotknięciu łagodna; bardzo miękka 
(stopień twardości 1), ciężar gatunkowy 2, Q 


Znajduje się tyłko w masach jednostajnych, ma odłam pła-. 
sko-muszlowy albo nierówny, barwy wpadajacej w białą, 
żółta, czerwona i szarą, wciaga w siebie wodę, z początku 
pływa po niej a później tonie, w stanie suchym do języka 
przylega, 


Pianka morska przy rozpaleniu traci wodę, w ogniu 
twardnieje, a w wielkiém goracu topi sie po brzegach, 
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Pochodzi s Anatolii, znajduje się także w Hiszpanii i około 
Hrubsziou w Morawii, jednakże w tem ostatniem miejscu 
jest bardzo nieczysta ; daje się bardzo łatwo krajać i toczyć, 
wyrabiają z niej fajki i eygarnicaki. 


9. Mika albo łyszczak (ber Glimmer), ma biała 
rysę, jest lśnaey, łagodny, sprężysto gietki, nieco tward- 
szy od gipsu, ciężar gatunkowy blisko 3. 


Znajduje się rzadko w kryształach, po większej cześci 
w masach jednostajnych i wcisnionych. Kryształy są zwykle 
sześcioboczne tablice, albo pryzmata, przerośnięte w gruzły 
lub jedne z drugiemi zrośnięte; odmiany jednostajne sa roz- 
maicie, często bardzo delikatnie ziarniste, rzadko Todyżastej 
budowy. Daje się dzielić doskonale w nader cieniuchne li- 
steezki; barwy sa biało-szara, Żółta,  brunaína, zielona 
w rozlieznych odcieniach, wisniowo-czerwona, także czarna; 

„połysk jest często do metalicznego zbliżeny perłowy, szcze- 
gólniej na powierzchniach odłamków; cienkie listki sa zwykle 
przejźroczyste, a przy ciemnych barwach półprzejźroczyste. 
Odznaezajace się własności łyszczaka są jak najdoskonalsza 
podziełność i sprężystość, która jest już widoczna nawet na 
grubszych liściach. 


Liczne odmiany łyszczaka topia się łatwo w mo- 


cnym ogniu mniej lub więcej na masy «zuzlowate albo 
sz liste. 


Łyszczak znajduje się głównie jako ezęść przymieszana do 
kamieni górnych w granicie, w gneisie i łupku łyszczakowym 
(Slimmerfhiefer), które składają wysokie i obszerne góry ; 
gruzły łyszczaka znajduja się w rozpadlinach i szczelinach, 
a jednostajne masy tworza małe pokłady w takich górach. 
W granicie znajdują się w niektórych okolicach wielkie ka- 
wały łyszczaka z któryrh eienkie listki wielkości stopy kwa- 
dratowej otrzymujemy przez odłupanie; takie wielkulistne 
odmiany znajduja się szczególniej w Syberyi i Brazylii. Z po- 
wodu swego metalicznego połysku, otrzymuja białe, szare, 
Żółte i brunatne odmiany zupełnie metaliczne wejrzenie ; 


w zwyczajnej mowie nazywaja je złotem albo śrebrem 
kacie m. 


owu + MÓRG: 


Odmiany skrysztalizowane znajduja się w Zianwald w Cze- 
ehach, w Zillerthal w Tyrolu, wielkie zrośnięte kryształy 
pochodzą z Brazylii i Syberyi, małe zaś czarnej barwy by- 
waja wrośnięte w bazalcie w niektórych okolicach Czech; 
jedna odmiana delikatnie ziarnista, wiśniowo-czerwona, zwana 
lepidolitem, znajduje sie przy Rozena w Morawii. 


Wielkolistnych przejźroczystych odmian używają zamiast 
szkła na szyby do okien, do czego szczególniej przydatne sa 
dla swojej sprężystości ; większe tablice dają się zeszywać 
z mniejszych za pomocą nici, Do niektórych optycznych i. 
fizycznych narzędzi tąkże używają liści łyszczaka. Z lepi- 
dolitu wyrabiają rozmaite drobne ozdobne sprzęty, używają 
go także jako piasek do posypywania, do czego także uży-. 
wane bywają i inne odmiany delikatnie ziarniste. 


6. Serpentin albo wężowiec (bet Gerpentin), 
jest zbity, ma biała, ziemista ryse, mało lśnący, tylko po 
brzegach przeświecajacy, w dotknięciu fagodny, twardości 
spatu wapiennego ; ciężar gatunkowy 2, 6. 


Znajduje się szczególniej w masach jednostajnych, ma odłam: 
zadzierzysty albo niewyraznie muszlowy, barwy sa zwykle 
nieczysto-jasne i ciemno-zielone i brunatne , często bywa. 
Zylkowaty, pręgowany i plamisty. 


Serpentin czarnieje w mieraóm  goracu i utraca 
wodę, w mocnym ogniu wypala się biało i twardnieje, 


Znajduje się jako kamień górny, łamie się w wielkich bry- 
łach, które niekiedy zewnątrz okazuja się gładkie i lśnące; 
zawiera w sobie granaty, rudy chromowe i inne minerały 
mieszane. Masy serpentynu znajdują sie w Tyrolu, Solnogrodzie, 
Styryi, w Czechach, Saksonii i innych krajach. 


Serpentyn daje się łatwo dłutem i w tokarni przerabiać, 
wyrabiaja z niego rozmaite wieksze i mniejsze naczynia, 
ezdoby architektoniczne i inne przedmioty; podobne serpen- 
tynowe towary bywają wyrabiane w Zóblita w Saksonii i 
w Einsiedel przy Marienbadzie w Czechach. 


7. Asbest (ber ?fóbefl), ma postać bardzo delika- 
mych i bardzo miękkich , giętkich, jedwbiasto lśnacych 
włókien: ciężar gatunkowy 2, 4. 


Włókna asbestu są równolegle biegnace, po większej części 
bardzo słabo z sobą połączone, tworza w tem połaczeniu po 
częsci bardzo cienkie poczęści także miernie grube płyty; 
barwy sa; biała, zielonawo-biala, blado-oliwkowo-zielona. 


Asbest w ogniu utraca wodę, staje się kruchym, 
ale nie topi się w mocném goracu. 


Znajduje się w Serpentynie w Szlązku, Tyrolu i Korsyce. 
Grubsze płyty daja dłuższe włókna, które niekiedy sa tak 
giętkie, że moga być użyte na przędzę jak len. Używaja go 
Ba materyje ogniotrwałe , rekawiezki i inne odzienia dla 
straży ogniowej. 


Zadania. 


1. W czém różnią się kamienie magnezyowe od 
haloidów ? a w czem od baryt? 


2. Które "kamienie magnezyowe dozwalaja tech- 
nicanego użycia? i na czem się to zasadza £ 


PW E. Kamienie twarde ($5attíteinc). 


Kamienie twarde nie maja metalicznego wejrzenia, 
białą albo niebieską rysę, sa twarde albo bardzo twarde, 
kruche; ciężar gatuukowy nie przechodzi 4, A. 
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1. Feldspat (ber $elbfpat), daje się ścierać pilni- 
kiem, a proszek rysy jest biały, ma szósty stopień tware 
dości a ciężar gatunkowy 2, 6. 


* Znajduje się krysztalizowany w masach jednosłajnych i 
wciśnionych ; kryształy maja kształt pryzmatyczny, poczęści 
tablicowaty, znajdują się narosłe w gruzłach a także i zro- 
5niete z sobą; sa one doskonale podzielne w dwóch do siebie 
prostopadłych kierunkach, odłam jest muszlowy, półprzejżro- 
czysty, przeświecajacy, po większej części po brzegach, po- 
łysk szklisty, a mniej przejźroczysty ma na powierzchniach 
działkowych połysk perłowy; barwy sa: biała, rozmaicie 
Szara, mięsno-czerwona, brunatna, zielona; Jednostajne od- 
miany feldspatu sa ziarnistej budowy, ziarna rozmaitej wiel- 
kości i podzielne jak kryształy. Niektóre masy sa bardzo 
delikatnie ziarniste, inne także zbite. W delikatnie ziarnistych 
odmianach oddzielność ziarn tylko bardzo trudno dostrzedz 
się daje; zbite mają odłam zadzierzysty, są połyskujące albo 
nawet tylko po brzegach malo przeświecające, po większej 
części szaro- albo brunatnawo zabarwione. 


Feldspat topi się tylko w bardzo wielkiém gorącu 
na dęte szkło. 


W królestwie mineralnem znajduje się feldspat szczególniej 
jako część składowa w wielu skałach górnych, jak w gras 
nicie, gneisie, sienicie, w zieleńcu (®růnjt in}, w niektórych 
piaskowcach, w trachycie i w brzmieńcu (Gllngftetn); 
w bieleu (AReifsitein) przedstawia się jako delikatnie ziarnista, 
w wielu zaś porfirach, jako zbita masa, 


NaroŚnięte kryształy feldspalu znajduja siy w rozpadlinach 
niektórych; z tych skał najpiękniejsze, mniej lub wiecej przej- 
żroczyste, Znane są pod nazwą adularu, s2ezeg. lniej 
w Szwajcarskich i '"l'yrolskieh Alpach; wielkie zas zrośnięte 
kryształy, tylko po brzegach przeświecajace, znajduja się 
w granicie przy Karlsbadzie w Fichtelgebirge i w niektórych 
okolicach Szumiawy; zielony feldspat zwany kamieniem 
amazonskim, pochodzi z Syberyi. 


Używają feldspatu w wyrobach porcelany, do czego biorą 
się lylko jak najczyściejsze odmiany; zielone szlifują do 


wyrobów bizuteryjnych i ozdobnych sprzętów ; oprócz tego 
skały, w których feldspat tworzy część składową, używane 
bywają w rozliczny sposób i w architekturze i kamieniar- 
stwie. 


, 


2. Augit (ber Augit), jest czarny, nieprzejźroczysty, 
szklisto lśnacy, proszek rysy szaro-biały, odłam niewy- 
raźnie muszlowy, nieco miększy od feldspatu; ciężar 
gatunkowy 3, 3. 


Znajduje się w zrośniętych kryształach i ziarnkach, rza- 
dziej w narośniętych i ziarnistych masach; kryształy znajdują 
się w niektórych okolicach także wolne w uprawnej ziemi, 
maja po większej części kształt nierównokatnych o&miobocznych 
pryzmatów z dwoma lub trzema ukośnemi albo także tylko 
z jedną krzywa płaszczyzna na końcu. 


W mocnym ogniu topi się na czarne szkło, 


Kryształy i ziarnka augitu znajduja się często w bazalcie 
także w niektórych innych kamieniach górnych, mianowicie 
w Czechach, Tyrolu; odosobnione kryształy znajdują się 
w okolicach gór bazaltowych. Niektóre, rozmaicie zielono 
zabarwione, także białe odmiany tego minerału, częścia przej- 
żroczyste albo przeświecajace w rozmaitych stopniach, znaj- 
duja się rzadziej i bywają zwyczajnie innemi nazwami ozna- 
ezone, 


3. Amfibol (bet Amfibol), ma połysk szklisty, jest 
w dwóch kierunkach doskonale dzielny a kształt odłam- 
ków ukosno-katne czworoboczne pryzma; odłam muszlo- 
wy, nieco miekszy od feldspatu; ciężar gatunkowy 3, 0. 


Znajduje się krysztalizowany w masach jednostajnych i 
wciśnionych. Kryształy maja poczęści ksztalt ukośnokatnych, 
czworobocznych , częścia nierównokatnych, sześciobocznych 
pryzmatów z jedna a częściej z kilkoma płaszczyznami na 
końcu, sa po większej części zrośnięte, ezescia zupełnie 
ukszłułtowane; a wtedy czarne, nieprzejźroczyste z sZzaro- 
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białym proszkiem rysy, albo też po końcach mie sa uksztalto» 
wane, długie, rozmaicie zabarwione, często bardzo 6iemno- 
zielone, także białe ; sa przejzroczyste w rozmaitych stopniach 
albo także nieprzejzroezyste. Jednostajne odmiany są częścią 
łodyżaste, rozbiegajace sie, rozmaitego rozmiaru, także włók- 
niste, częścia także ziarniste, zielonawo=czarne, zielone albo 
także śnieżoo-białe. Czarne tak skrysztalizowane, jako 1 
Jednostajne odmiany nazywają się zwykle hornblendą, 
zielone zaś  rozmaitej  przejźroczystości, promieńcem 
(&tralflein) a białe, tre molitem (Yremolit). 


Ciemne odmiany topia się w mocnym ogniu na 
szkło czarniawe, jaśniejsze zaś na zielonawe albo bia- 
Jawo-metne. 


Kryształy hornblendy znajdują się wrośnięte w bazalcie a 
także odosobnione w ziemi naskalnej czyli uprawnej; tak 
zwany promieniec, znajduje się szczególniej w Tyrolu i Sol- 
nogrodzie w łupku talkowym wrośnięty; tremolit, zazwyczaj 
w ziarnistym wapieniu w Szwajcaryi, Siedmiogrodzio, Cze- 
chach i Morawii; odmiany delikatne i długowłókniste amfi- 
bolu maja podobieństwo z asbestem ale nigdy nie sa (al 
giętkie i topia się w mocnym ogniu. 


Hornblenda znajduje sie także w masach jednostajnych i 
wciśnionych pokladami i jako część składowa wielu górnych 
kamieni, które nazywają zielencami i hornblendowemi 
skałami 


Miejscami używa sie hornblendy za dodatek przy topieniu 
żelaza. 


4. Kamień lazurowy (ber &azurftein), żywo nie» 
bieski (lazurowo-niebieski) podobny także i jego proszek, 
słabo szklisto-lśnacy, prawie nieprzejźroczysty, twardości 
feldspatu, ciężar gatunkowy 2, 6. 


Znajduje się w masach jeduostajnych i weiśniunych, deli- 
katnie-ziarnisty, pospolicie bywa zmieszany Z ziarnistym 
wajieniem i często zawiera piryt żelazny wciśniony. 
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W goracu topiacém utraca barwę niebieska i daje 
białe szkło. 


Znajduje się w okolicach jeziora Bajkal i z Tartaryi 
w handel przychodzi; używają go na wyroby biżuteryjne i 
ozdobne sprzęty; jego delikatny proszek oczyszczony z obcych 
domieszanych cząstek, daje przednią farbę zwana ultrama- 
rine m. 


6. Opal (der Opal), jest niepodzielny, ma odłam 
muszlowy, połysk szklisty, proszek biały, jest bardzo 
kruchy, twardości feldspatu; ciężar gatuakowy 2, 0. 


Znajduje się w masach jednostajnych i wciśnionych ; węzło- 
watych, także nerkowatych, grouiastych i kroplisto kamie- 
nistych kształtach jako masa skamieniałego drzewa w kształcie 
pni i kawałków gałęzi, ma bardzo rozliczne barwy, oka- 
zuje wszelkie stopnie przejźroczystości; połysk najczęściej 
szklisty, miernie żywy a w niektórych odmianach tłustawy, 


Przy rozpaleniu utraca wodę, mętnieje i utraca po- 
łysk, ale się nie topi. 


Rozróżniamy rozmaite odmiany opala z których najważniej- 
sze Są: opal szlachetny, pospolity i drzewiasty. 


a) Opal szlachetny (der edle Opal), odznacza 
się żywą, pstra gra barw, ma odłam doskonale muszlowy. 


Napotykamy go w porfirze pod Czerwenica w Węgrzech; 
znajduje się w masach jednostajnych i wciśnionych, barwy 
mleezno-bialej, Zóltawo-bialej, czerwono-białej także blado- 
brunatnawej, jest pół przejzroczysty albo przeSwiecajacy. 
Skala zawierajaca go jest po więkzej części bez połyska 
i ma ziemiste wejrzenie, a gdy szlachetny opal w drobnych 
kawałkach zawiera wciśuiony, zowie się wtedy macica 
opalowa (Opalmutter). Szlachetny opal jest według swej 
wielkości i piękności kosztownym i ozdobnym kamienie, 
Sama fakze- macica opalowa służy do wyrabiania tabakierek 
i innych ozdobnych sprzetów. 
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6) Opal pospolity (ber gemeine Opal), nie posiada 
gry barw, odłam doskonale muszlowy. 


Ma barwy rozmaicie cieniowane, białe, żółte, branatne, 
czerwone i zielone, połysk szklisty, wpadający poczęści 
w tłustawy przejźroczysty, półprzejźroczysty albo prześwie- 
cajacy. 


Niektóre odmiany przedstawiają w przechodzeniu światła 
inną barwę, aniżeli przy odbiciu; znajduje się w wielu oko- 
licach w Wegrzech, Austryi, Morawii i Czechach; używany 
niekiedy bywa jako ozdobny kamień nie wielkiej wartości. 
Nieczysto zabarwione odmiany a przy tem pstre z niedosko- 
nalym muszlowym odłamem a wyrażnym połyskiem tłustym, 
zowia także pół-opalem. 


c) Opal drzewiasty (bet $oljyopal), przedstawia 
wyraźne pierścienie roczne i tkankę miękkiego drzewa; 
w podłużnym odłamie jest zadzierzysty, a w poprzecz- 
uym muszlowy, lśnący. 


Ma często wyraźny kształt pni drzewnych i kawałków ga- 
łęzi, znajduje się często z druzgotany, barwy są żółtej, białej, 
szarej, zielonawej, miejscawi także czarniawej; prześwie- 
cający w całości albo tylko po brzegach. Opal drzewiasty 
znajduje się w, wielkiej ilości w okolicach Telkebanya, Krem- 
nicy, Libethen w Węgrzech, pod Bialina (Bilin) w Czechach, 


6. Chryzolit (ber Gbrpfolitb), ma połysk szklisty, 
podzielny jest w jednym kierunku, odłam muszlowy, 
rysa w proszku biała, twardszy od feldspatu; ciężar 
gatunkowy 3, 4. 


Znajduje się w pryzmatyeznyck kryształach, w masach 
jednostajnych z ziarnista budowa, ziarna słabo przyrosłe, 
nadto w weiénionych i zrośniętych ziarnkach; kryształy sa 
przejzroezyste, pistacyowo-zielone; jednostajne i ziarniste, 
odmiany sa jasno- albo ciemno-oliwkowo-zielone w półprzej- 
żroczyste lub przeświecajace; nazywane bywaja pospolicie 
oliwinem (Olivin). 
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Chryzolit nie daje sie topic. 


Kryształy jego przychodzą w handel z Lewantu, najpiele 
niejsze z wyższego Egipta, ażywane są jako kamienie 
ozdobne. Oliwin znajduje się w bazalcie i prawie wszędzie, 
gdzie ta skała istnieje, 


7. Obsidian (der Obfibian), jest niepodzielny, ma 
odłam doskonale muszlowy, połysk żywy, szklisty, bardzo 
kruchy, siódmy stopień twardości ; ciężar gatunkowy °, 3. 


Znajduje się w bezkształtnych kawałkach i bryłach ro- 
zmaitej wielkości, także w postaciach ziarnistych z po- 
wierzchnią nierówną, pomarszczona, albo chropowata, w ziar- 
nach zaś z gładką; po wiekszej części jest czarny, albo 
przydymiono-szary, brunatny, ciemno-zielony, rzadko przej- 
£ruczysty, po większej części przeświecajacy w całości albo 
tylko po brzegach. 


Obsidian topi się w mocném gorącu, wzdyma się i 
tworzy gebczasta, zuzlowata masę. 


Znajduje się w Islandyi, na wyspach Liparyjskich, w Mexiku, 
zwykle w pobliżu wulkanów, ale także i w tych okolicach 
gdzie ich nie ma, jak pod Tokajem w Węgrzech, pod Wrabcziem 
CVrabfh) i Karasem nie daleko Budejowie (Butweig) w Cze- 
chach, w tym ostatniem miejscu znajduja sie małe, po cześci 
płaskie, mocno pomarszczone, zielone, przejżroczyste bryły, 
które znane sa pod nazwą chryzolitu wodnego. 


Obsidian szlifuje się na gałki do lasek, pieczątki i inne 
ozdobne rzeczy; starożytni Mexykanie robili z niego swoje 
strzały i noże. è 


8. Pumex (ber Bimśftelin), jest porowaty, w do- 
tknieciu bardzo szorstki, bardzo kruchy i łatwy do roz- 
tarcia, daje proszek biały. 


Znajduje sie w masach i odłamkach rozmailej wielkości, 
jest pienisty albo gębczasty, częścia równoległe, cześcia po- 
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wikłano włóknisty, w odłamie podłużnym jedwabisto lśnacy 
i zwykle szarawo-biały ; w odłamie poprzecznym często 
brunatnawy, z słabym połyskiem szklistym, Dla swojej po- 
rowatości jest bardzo lekki i pływa pe wodzie, ale proszek 
Jego ma cieżar gatunkowy 2,2; dla swej łatwości rozcierania 
zdaje się być miękkim, lecz proszek jego jest tak twardy 
jak obsidianu. Znajduje się w niektórych okolicach z obsidia- 
nem, wyrzucany bywa przez niektóre wulkany. 


Używany bywa pumex do szlifowania i polerowania drzewa 
i niektórych metali, do czyszczenia zębów, jednakże przez 
swą twardość rani dziąsła. 


8. Kwarc (ber Quarz), ma połysk szklisty, daje 
biały proszek, jest kruchy, ma 7 stopień twardości cię- 
żar gatunkowy 2, 6. 


Znajduje się krysztalizowany w masach jednostajnych i 
wciśoionych, w rozmaitych naśladowniczych kształtach; po- 
stać kryształu jest równokatne sześcioboczne pryzma, Z sze- 
ścioboczna pyramidą na wolnych końcach (p. fig. 20), pryzma 
jest dłuższe albo krótsze, niekiedy bardzo krótkie, płaszczy- 
zny zawsze mniej lub więcej w poprzek porysowane, pyra- 
mida zazwyczaj gładka; jednostajne odmiany i naśladownicze 
kształty sa łodyżasto ziarniste, albo zbite, Podług tych 
okoliczności, jak również według barw i stopnia przejzro- 
czystości rozróżnia się wiele odmian kwareu, z których 
najważniejsze są: kryształ górny, ametist, kware 
pospolity czyli zwyczajny, rogowiec, krzemień, 
kwarc zelezisty i jaspis. 


Kwarc nie topi się w najmocniejszym ogniu, tylko 
piorunowy ogień jest w stanie stopić go w śŚzklistą sko- 
rape, lecz z potazem lub soda topi się na szkło, 


a) Kryształ górny (der SBergfroftat), jest po 
większćj części krysztalizowany, rzadziej znajduje się 
w stoczyskach, jest bez barwy, winno-żółty, przydymiono- 


szary, gożździkowo-brunalny , także czarny, przejźro- 


= 5h z 


czysty, niekiedy przebiegający do  półprzejźroczystości, 
odłam muszlowy. 


Kryształy sa zazwyczaj naroSniete, tworzą gruzly i przed- 
stawiaja się w takowych w bardzo rozmaitej wielkości a to 
od wielkości mniejszej jak linijka aZ do długości kilku stóp 
i cetnarowej wagi, rzadko kiedy znajdują się zrośnięte, a 
te sa zawsze male; powiększej części kryształy sę utworzone 
bardzo niesymetrycznie, to jest pojedyncze ich płaszczyzny 
mają rozmiar większy lub mniejszy i w skutek tego inna 
postać, aniżeli ta, jaką by w symetrycznćm ukształtowania 
mieć mogły. W gruzlach sa one często tylko na wolnych 
końcach czyste i przejźroczyste, w przyrastajacej zaś części 
sa często mętne i nieczyste. Znajduje się w rozpadlinach, 
w pasmach i innych jaskiniach niektórych mas górnych; 
najpiękniejsze i największe znajdują się w Szwajcaryi i Ma- 
dagaskar, także w Brazylii, Tyrolu, w Czechach zuajdaja 
się w niektórych miejscach wielkie kryształy, mniejsze są 
znane zSzczawnicy w Węgrzech, Schlakenwald i Raciborzycach 
w Czechach i wielu miejsc krajów Alpejskich. Drobne po- 
jedyncze, czyli odosobnione, pierwiastkowo w gliniastej skale 
wrosłe kryształy, znane sa pod nazwą dyamentów 
węgierskich albozMarmarosza, zreszta odmiany przy- 
dyiniono-szare i brunatne, nazywaja pospolicie przydymio- 
nym fopazem, żółte topazem złotym albo cytryno- 
wym, a czarne moryonem. 


Kryształ górny dostarcza kamieni biżuteryjnych i rozmai- 
tego rodzaju ozdobnych sprzętów, jako to : tabakierek, czarek, 
wazonów, kubków, gałek do lasek, pieczątek; dawniej szli- 
fowano go do robienia zwierciadeł i innych przedmiotów 
które teraz zwykle o wiele tańszem szkłem zastępują. 


b) Ametyst (ber Ymethyft), jest to k warc fiole- 
towo-niebieski, przejźroczysty, półprzejźroczysty albo 
prze$wiecajacy. 

Kryształy ametystu są w gruzłach a na jednym końcu 
zwykłe w masy z łodyżasta budowa zrośnięte, nie zawsze sa 


zupełnie równo zabarwione, na wolnym końcu albo na zro- 
&nietym, niekiedy białe. Piękne gruzły małych kryształów 


znajdoje się w Szczawnicy w Węgrzech, w Porkura w Sied- 
miogrodzie; inne odmiany znajdują się w okolicy Meissau 
w niższej Austryi, tudzież w Łobeiu (Gllbpgen) w Czechach, 
w Namiesti w Morawii; najpiękniejsze przejżroczyste kry- 
ształy pochodzą z Syberyi i Brazylii, 


Ametyst słaży za kamień ozdobny, do czego wszakże uży- 
waja tylko przejźroczystych kawałków. 


c) Kwarc pospolity (ber gemeine Quarz), od- 
różnia sie mniejszą przejźroczystościa, ma odłam zadzie- 
rzysty, nie ma barwy fioletowo-niebieskiej jak ametyst, 


Kryształy kwarcu zwyczajnego sa tak jak górnego roz- 
maitej wielkości, więcej symetryczne w gruzły zrośnięte, 
albo także wrosłe; barwy sa szarawo-biale t szare w roz- 
licznych odeieniach, często bardzo ciemne, branatno-czarne, 
rzadziej żółte, zielone, niebieskie; jest półprzejźroczyśty» 
albo przeświecajacy; ciemno zabarwione odmiany są często 
tylko po brzegach przeświecajace. Gruzły kwarcu pospolitego 
znajduje się w rozpadlinach i wydrążeniach skał górzystych, 
bardzo często, szczególniej na pokładach, na któryeh górnicy 
łamia minerały zawierajace w sobie rozmaite metale; tu 
także przedstawiaja się często komórkowate i inne kształty, 
Bardzo ozęsto kwarc ukazuje się na powierzchni ziemi w po- 
staci stoezysk, niekiedy nagromadzonych w znacznych pokła- 
dach. Najczęściej atoli pospolity kwarc pojawia się jako 
część składowa skał górnych, a niektóre z nich jak pia- 
skowce, kwarc skalisty, łopek krzemienny, składają się istotnie 
z kwarcu. Różowo-czerwony przeświecajacy kwarc nazywa 
się kwarcem różowym; znajduje się on w masach ska- 
listych pod Zwiefel w Szumiawie, pod Sandau i Kóoigswarth 
w Czechach. Tak zwany prazm (Prajem), jest to kwarc 
zabarwiony ciemno żółto-ziełony przez domieszanie sie horn- 
blendy, znajduje się w saskich górach kruszcowych. 


Kwarc używany bywa do wyrabiania szkła, albo jako do- 
datek do masy porcelanowej i rozmaitych garnczarskich 
wyrobów, w kształcie piasku, jako dodatek do wapna muro- 
wego a kamienie z kwarcu powstałe lub z nim w rozliczny 
sposób pomieszane używane bywaja w budownictwie. 
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d) Rogowiec (der $Dornfłein), jest kwarcem zbi- 
tym, ma odłam zadzierzysty albo muszlowy, mętny, tylko 
po brzegach przeświecający. . 


Znajduje się w masach jednostajnych, w brylach, wciśniony, 
jako stoczyska, w postaci pni drzewnych i kawałków gałęzi; 
rzadko w innych naśladowniczych kształtach; barwy sa ro- 
zmaite odcienia, szarej, brunatnej i czaroej, niektóre odmiany 
sa pstre, ale nie sa żywo zabarwione. Kryształy skamieniałe 
okazują wyraźna, bardzo rozmaiia tkaninę drzewna, rzadko 
drzew miękkich albo iglastych, po większej części drzew 
twardych lisciastych, tudzież palmowych i paprociowych; 
Razywają je drzewami skamieniałemi, Rogowiec 
znajduje się rzadziej jak kware pospolity na niektórych po- 
kladaeh kruszcowyeh, bryły zas w niektórych górach ka- 
mienia wapiennego, a drzewe kamieniste w górach kamienia 
piaskowego i często z innemi stoczyskami na powierzchni 
ziemi. Odmiany rogowca często znajdują się w Węgrzech, 
w górach kraszeowych a drzewo skamieniałe szczególniej 
w Czechach. Rogowiec mało ma użytku, piękne kawałki 
skamieniałego drzewa szlifują na tabakierki i ine ozdobne 


sprzęty. 


e) Chryzopraz (der Gbrpfoprad), jest to zbity 
kwarc, barwy mniej lub więcej czystej, jabłkowo-zie- 
lonej, przeświecajacy, w odłamie drobno zadzierzysty. 


Znajduje się w masach jednostajnych i w kształtach pły- 
towych w Serpentynie pod Gumbergiem na Szlazku, pięknie 
zabarwione, używane sa jako kamienie ozdobne. 


f) Kwarc żelazisty (der Gifenfiejel), jest to 
kwarc brunatno-czerwony, ochrą żelazną zabarwiony, 


Znajduje się krysztalizowany i w masach jednostajnych ; 
kryształy sa drobne, bardzo kształtnie uformowane, bły- 
szczace, tworza kupki, rzadziej gruzły; masy jednostajne sa 
drobno-delikatnie ziarniste, w odłamie nierówne, mato Iśnace. 
Znajduje się po większej części na pokładach rudy żelaznej. 
także i na innych pokładach; znajduje się w górach kruszco- 
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wych w okolicach Radnicy i Zbierowa w Czechach, także 
iw Węgrzech. Czerwoye, delikatnie-ziarniste jego odmiany 
szlifowane, zowia się jaspise m. 


9) Jaspis (ber Jaspis), jest zbity w odłamie mu- 
szlowy, nieprzejźroczysty, z barwą brunatną, żółia i 
zieloną, 


Znajduje się w bryłewatych, serkowatych kształtach i 
jednostajnych masach; barwy jego Sa rozlicznie cieniowane, 
przedstawiają się często w pstrych, plamkowanych, albo 
prażkowanych rysunkach ; sa one przez doskonałe wymie- 
Szanie substancyj barwiacych, na masę kwarcowa utworzone, 
Znajduje się w Egipcie, w Syberyi, w wielkiem księstwie 
Badeńskiem, w przedgórzach Karkonoszów w Czechach. 


Używają jaspisu często do wyrabiania ozdobnych biżuteryj- 
nych towarów i rozmaitych ozdobnych sprzętów, szczególniej 
brunatnego z Egiptu, 


10. Chalcedon (ver Ehalzedon), po większej części 
jest zbity, zewnatrz mało l$nacy szklisto, w odłamie 
prawie równy i pólprzejzroczysty albo przeświecający, 
kruchy, twardości kwarcu, ciężar gatuakowy 2, 6. 


Znajduje się w bryłowatych kształtach nerkowato, kroplisto 
kamienisty, jako stoczysko, a rzadko w masach jednostajnych ; 
barwy Sa: szarawo-bialy, mleczno-bialy, Żółtawo-szary, 
perłowo-szary, przydymiono-szary, niebieskawo-szary, smal- 
towo-niebieski, woskowo-żółty, ochrowo-żółty, zóltawo-bru- 
natny, czarniawo-brunatny i brunatnawo-ezarny ; częścia 
jednobarway, częścia pstry, opłoczkowaty, plamkowaty, żył- 
kowaty i prążkowany. Prążki zabarwione są równolegle 
biegnące, wstegowato albo falisto pogięte, także pierścienia- 
wato albo w zygzak (fortylikacyjnie). Węzłowate kształty 
często wewnatrz są wydrążone, ścianki wydrążeń są wtedy 
nerkowato ukształtowane albo kryształami kwarcu osadzone, 
albo też wydrażenie bywa także wypełnione kwarcem ło- 
dyżastym. 


Chalcedon jest nietopny, przez rozpalenie staje sie 
mało przeświecajacym ; z potazem lub soda topi sie na 
szkło. 


Chalcedon znajduje się w Węgrzech, Siedmiogrodzie, 
Czechach, Tyrolu, pod Oberstein w Hessyi nadreńskiej, 
w Szkocyi, na wyspie Farðer, w Islandyi, Syberyi i innych 
krajach; czerwony chalcedon zwany jest zwykle krwawni- 
kiem, brunatno i biało prażkowany onyxem; a pstre od- 
miany w ogóle mianuja agatem; niektóre z nich sa mie- 
Szaniną chaleedonu z zabarwionemi odmianami kwareu, przez 
eo ich różnobarwność jeszcze się bardziej powiększa, 


Chalcedon w swoieh rozmaitych odmianach szlifowany 
bywa często na biżuteryjne towary i ozdobne eprzęty; che- 
micy używają go także na mozdzierzyki do rozcierania i na 
kamienie polerujące, przy pozlacaniu szkła i porcelany. 


11. Krzemień albo skałka (der $Geuerfłeln), jest 
to kwarc zbity, w odłamie doskonale muszlowy i po- 
łyskujacy, w cienkich kawałkach przeświecajacy, kruchy, 
twardości kwarcowej, ciężar gatunkowy 2, 6. 


Znajduje się w kształtach węzłowatych, jako skamienia- 
łość, jako stoczysko, rzadko w masach jednostajnych; barwy 
jego są rozlieznie cieniowane, od szarej do ezarniawej wpa- 
dajace. Daje się rozbijać w cienkie, szybowate, ostrobrzeżne 
odłamki. 


Krzemień nie topi się, ale z potażem albo soda sto- 
piony, daje szkło. 


Krzemień najczęściej znajduje się w górach krédowych, dla 
tego też bryły jego zazwyczaj otoczone są jakby kora z kredy, 
znajduje się w wielkiej ilości w Anglii, Francyi i północnych 
Niemczech; stoczyska jego znajdują się także w Saksonii, 
Prusach i w Polsce. 


Używamy krzemieńca na możdzierzyki do tarcia, głaziki, 
w hutach szklannych i na skałki do broni. 
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12. Szmaragd (ber Smaragd), ma kształt kry- 
ształu regularne sześcioboczne pryzma (fig. 17), połysk 
szklisty, proszek biały ; jest kruchy, twardszy od kwarcu, 
ciężar gatunkowy 2, 7. 


Kryształy sa rozmaitej wielkości, niektóre w podłaż praz- 
kowane, jest przejżroczysty we wszystkich stopniowaniach do 
przeświecającego po brzegach; barwy są szmaragdowo-zie- 
lona, trawiasta, morskiej wody, blado-niebieskiej , winno- 
żółtej, zielonawo-białej i białej; odmiany przejzroczyste maja 
odłam muszlowy, a zupełnie nieprzejźroczyste, zadzierzysty. 


Szmaragd nie topi śię, podlega tylko małej zmianie 
w ogniu. 
L] 

Czysty i żywo zielony szmaragd jest drogim kamieniem, 
najpiękniejsze takowe pochodza z Pero, drobne zaś, jednak 
rzadko czyste kryształy wrośnięte sa w łupku mikowym 
w Hevbachthal w Solnogrodzie, Blado zabarwionych innych 
odcieni, bywają pospolicie berylem, a przejźroczyste mor- 
skiej wody i blado-niebieskie, zdatne na kamienie ozdobne, 
aqnamarinem nazywane; najpiękniejszych i największych 
dostarcza Syberyja, a nadlo znajdują się także pstre odmiany 
w Szumiąwie, w Morawii, Irlandyi , Szwecyi i półnoenej 
Ameryce. 


13. Topaz (ber Topað), kształt kryształów jego 
jest równokatne, ośmioboczne pryzma z rozmaita liczba 
powierzchni na końcu, dzielnie jest zupełnie w kierunku 
prostopadłym do osi, odłam muszlowy, ma połysk szkli- 
sty, kruchy, stopień twardości ósmy, ciężar gatunkowy 8, 5. 


Kryształy topazu sa narośnięte; znajduje się także w ma- 
łych stoczyskach, jest przejźroczysty we wszystkich stopniach 
do przeświecajacego po brzegach; barwy biała, jasna i 
ciemno winno-żółta, jasnego błękitu nieba i morskiej wody. 


Jest nmietopny, jasso  winno-zólte topaze traca 
w ogniu barwę a ciemno winno-żółte stają się różowo- 
czerwone. 


Drobne, białe kryształy znajduja sie w Schlakenwald 
w Czechach, a jasno winno-żółte w Auerbach w Saksonii; 
najpiękniejsze i największe kryształy pochodza z Syberyi, 
z Brazylii, tu się znajduje także w atoczyskach. Czyste kry- 
ształy i stoczyska używają się jako kamienie ozdobne, 
czerwono wypalone nazywaja się rubinami AND eni 
(Ballas:Miubine), i sa najdroższe, 


14, Tur malin (ber Turmalin), ma połysk szklisty, 
odłam muszlowy, daje biały proszek, jest kruchy, nieco 
twardszy od kwarcu ; ciężar gatunkowy 3, 0. 


Znajdoje się krysztalizowany i w masaeh jednostajnych, 
kryształy sa po większej części długie, szescioboezne i dzie- 
więcioboczne pryzmata, po końcach jedna, trzema lub więcej 
płaszczyznami ograniczone, ale najczęściej połamane, sa za- 
zwyczaj w podłuż prazkowate a często prawie walcowate, 
znajduja się wrośnięte i narośnięte, rzadko w gruzłach. — 
Jednostajny turmalin jest pospolicie łodyżasty, rzadziej ziar- 
pisty, barwy turinalinu sa białe, żółte, czerwone, niebieskie, 
zielone, brunatne, najczęściej czarne ; niektóre kryształy maja 
dwojakie albo trojakie barwy; jest przejźroczysty we wszyst- 
kich stopniach az do nieprzejżroczystości, 


Kryształy turmalinowe staja się przez rozgrzanie 
elektrycznemi i na obu biegunach okazuja przeciwnie 
elektryczności, w wielkim ogniu topią się na żuzel. 


Turmalin znajduje sie w granicie, gnajsie, w Tupku miko-. 
kowym, w talkowym, ehlorytowym w krajach Alpejskich, 
w Szumiawie, w górach kraszcowych, w Szwecyi, Norwegii: 
i Anglii; rzadko znajduja się zabarwione i przejźroczyste 
kryształy ; ciemno zielone znajdują się w Brazylii; brunatne 
w Szwajearyi; wysoko-czerwone w Syberyi; dwu- i trój- 
barwne znajdują się na wyspie Elbie; blado-czerwone i jasno- 
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aielone, ale nieprzejżroczyste, znajduja sie pod Hradiskem 
w Morawii a ciemno niebieskie w Szwecyi. 


Kryształy przejźroczyste ciemno zabarwione używane by- 
waja do niektórych optycznych narzędzi, jasniejsze zaś jako 
kamienie ozdobne; najdroższe sa wysoko-czerwone Syberyj- 
skie, które zarówno szacowane sa z rubinem, 


15. Granat (ber Granat), ma połysk szklisty, od- 
łam muszlowy, daje biały proszek, jest kruchy, twardości 
prawie kwarcu ; ciężar gatunkowy pomiędzy 3, 5 i 4,3. 


Znajduje sie po większej części krysztalizowany i w ziara 
nach, rzadziej w masach jednostajnych, ma różne barwy 
i wszystkie stopnie przejźroczystości. Kryształy sa dwuna-. 
stościany (Dodekaeder) i dwudziestoczterościany (Ikosite- 
traeder, fig. 4 i 6) jako też połaczenia tych obudwu kształ-. 
tów; jeduostnjne masy sa ziarniste lub zbite; rozróżniamy. 
zwykle granat szlachetny, zwyczajny i jeszęzę. 
niektóre szczególne gatunki, 


Granat w wielkiem goracu topi się 


a) Szlachetny granat (bet edle Granat), jest 
ciemne wiśniowo-czerwony , przejźroczysty, albo pół- 
przejźroczysty, ma odłam muszłowy, jest nieco twardszy 
od kwarcu, ciężar gatunkowy 4, 3. 


Znajduje sie w ziarnach i kryształach, rzadziej w jedno- 
stajnych masach z skorupiasta budową, ziarnka i kryształy 
są zawsze wrośnięte od wielkości główki szpilki aż do wiel- 
kości głowy dziecięcej, drobne ziarna i kryształy Znajdują 
się w łupku mikowym , w kamieniu białym, serpentynie, 
większe zas w gneisie w Czechach i wielu okolicach krajów 
Alpejskich, największe kryształy znajduja się w łupku chlo- 
rytowym w Oetzthal w Tyrolu a najczystsze odmiany znaj-. 
duja się w Pegu, Cejlon i Grónlandyi. 


Szlachetny granat używany bywa jako kamień ozdobny, 
często także przejzroezyste drobne kryształki bywaja tylko 
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przewiercane do nawlekania na sznureczki; pospolicie zowia 
go granatem wzchodnim lub też al mandinem. 


b) Granat pospolity (der gemeine Granat), ma 
rozmaite, brunatne, nieczysto-zielore i czarniawe barwy, 
po brzegach jest przeświecający albo też nieprzejzroczy- 
sty, odłam jest niedoskonale muszlowy i nierówny; jest 
mniej twardy od szlachetnego granatu, a ciężar gatun- 
kowy mniejszy. 


Znajduje się w wrośniętych i narosłych kryształach, 
w jednostajnych, ziarnistych masach; znajduje się w Tyrola, 
Banacie, Morawii i Czechach; używają go w niektórych 
miejscach jako dodatek do topienia żelaza. 


16. Pyrop (ber Byrop), ma muszlowy odłam, po- 
lysk szkliety, barwa jest ciemno krwisto-czerwona, pro- 
szek biały, kruchy, twardszy od kwarcu, ciężar gatun- 
kowy 3, 7. 


Znajduje sie w odosobnionych i wrośniętych ziarnkach, naj- 
większe zaś maja wielkość małego orzecha laskowego; rzadko 
znajduje się w kształcie małych hexaederów z krzywemi i 
wichrowatemi płaszczyznami, nie okazuje przy przechodzeniu 
światła żadnego śladu barwy fioletowo-niebieskiej. 


Pyrop w silnym ogniu staje się czarnym i nieprzej- 
źroczystym, lecz gdy ochłodnie, odzyskuje barwę 1 przej- 
źroczystość ; w bardzo mocnóm gorącu topi się. 


Znajduje się w niektórych okolicach północnych Czech, 
szczególniej około Podselie, Trieblic, Meronic, na pół- 
noeno zachodnich środkowych górach czeskich; i dla tego 
jedynie tylko w Czechach się znajduje, zowią go czeskim 
granatem. 

Ziarnka jego ezeácia bywaja przewiercane i szlifowane, 
albo w rozetę szlifowane, używane 8a jako kamienie ozdobąe ; 
drobne ziarnka używane bywaja w aptekach do tarowania. 
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17. Spinel (ber €pinell), ma połysk szklisty, odłam 
muszlowy daje biały proszek, jest kruchy, twardości 
topazu, ciężar gatunkowy 3, 5. 


Kształty jego są o&mio&eiany i dwanaściościany (fig. 3i 4) 
i z nich powstałe połaczenia, często także w ziarnkach i 
stoczyskach; barwy sa różowo-, karminowo=, karmazynowo- 
czerwone, ciemno-fioletowo-niebieskie, śliwkowo=, szarawo- 
niebieskie, zielonawo-szare, branatne i czarne; ma wszystkie 
stopnie przejżroczystości, lecz czarny jest nieprzejźroczysty. 


Spinel zmienia barwę w ogniu, ale ją odzyskuje 
po ostygnieciu, nie topi sie. 


Najpiekniejsze spinele pochodza z wyspy Ceylon, niebieskie 
ale mętne kryszłały znajduja się pod Acker w Szwecyi 
w ziarnistym kamieniu wapiennym wrosłe; czarne odmiany 
znajdują się w Czechach, Tyrolu, około Wezuwiusza i 
w Ameryce północnej. 


Czerwone przejżroczyste należą do drogich kamieni ozdob- 
nych, blado-czerwone stanowia prawdziwy balasowy 
rubin (3Baffaez9tubin), ciemno-czerwone zowią sie rubi- 
cellem (Rubicel), karminowo-czerwone ra b i nem (Rubin). 


18. Korund (ber Korund), ma połysk szklisty, daje 
biały proszek, jest bardzo twardy, służy za przykład 
dziewiatego stopnia twardości, ciężar gatunkowy 3, 9. 


Znajduje się krysztalizowany w. ziarnach i stoczyskach, 
także w masach jednostajnych; kryształy są regularne sze- 
ścioboczne pryzmata, ostre sześcioboczne pyramidy i poła- 
czenia tych kształtów między soba. Maja ] częścią szorstkie 
częścia nierówne, poprzecznie porysowane płaszczyzny, sa 
przejzroezyste w różnych stopniach aż do przeświecania po 
brzegach; więcej przejzroczyzste maja odlam muszlowy, 
mniej zaś przejźroczyste okazują podzielność w cztórech kie- 
runkach. Barwy sa szaro-niebieska, czerwona, zól(a, brunatna 
w rozmaitych odcieniach, niektóre przejżroczyste odmiany 
sa pstre. 
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Jednostajny korund jest delikatnie ziarnisty, niebieskawo- 
i ezarniawo-szary, nieprzejźroczysty, 


Korund w najsilniejszym ogniu nie doznaje żadnej 
zmiany, 

Przejźroczysty niebieski korand nazywa się pospolicie 8z a- 
firem, czerwony rubinem i stósownie do barw rozróżnia 
się jeszcze. Najpiękniejsze odmiany pochodza z wyspy Cey- 
lon, drobne stoczyska i kryształy ciemno-brunatnej barwy, 
bywaja znajdowane w Iserwiese w Czechach. Mętne, prawie 
nieprzejźroczyste kryształy, znajduja sie wrosuieto w granicie 
w Indyach wzchodnich, Chinach i Syberyi, a jako osobli- 
wość w iunych skałach w Szwajcaryi, Picmoncie i północnej 
Ameryce. Drobno ziarnisty koruod zwykle zwany szmer- 
glem, znajduje się pod Ochsenkopf w saskich górach kru- 
szcowych , częściej w pojedynczych brylach na wyspie 
Naxos. 


Szafir i rubio należą do najdroższych ozdobnych kamieni; 
drobnych używają za panewki do cylindrowych zegarków 
kieszonkowych i chronometrów. Metne kryształy gsproszko- 
wane służą do szlifowania kamieni szlachetnych i metali; 
do tego służy także szmirgel, który zwykle zuany jest 
w handlu pod nazwa weneckiego szmirglu. 


- 18. Chryzoberyl (der Gbrpfoberill) , ma połysk 
szklisty, odłam muszlowy, daje biały proszek, jest kru- 
chy, twardszy od topazu, ciężar gatunkowy 8, 7. 


Znajduje się rzadko w pryzmatycznych kształtach, po 
większej ezęsci w małych stoczyskach, jest przejźroczysty, 
szparagowo-zielony, często z niebieskawéin światłem albo 
nieczysto-zielony przeświecający. 


Nie topi się w najwiekszém goracu. 


Chryzoberyl znajduje się w Brazylii, Ameryce północnej, 
Syberyi, a drobne tablicowate kryształy Znajdują sie wro- 
Bnięte w krzemieniu włóknistym pod Marschendorf w Morawii. 


Przejźroczyste chryzoberyle Brazylijskie bywaja szlifowane 
jako kamienie ozdobne. 


20. Dyament (bet Diamant), ma właściwy sobie 
żywy połysk (połysk dyamentowy), proszek jego jest 
szarawo-biały jest kruchy, ma najwyższy stopień twa- 
rdości, ciężar gatunkowy 3, 5 


Znajduje się w odosobnionych kryształach i ziarnach, kry- 
ształy ograniczone Sa po większej części 2h&ma lub 48mia 
skrzywionemi trójbocznemi płaszczyznami, dla tego sa okrą- 
gławe, doskonale podzielne a kształt odłamków jest ośmio+* 
ścienny ; odłam muszlowy ; barwy sa panujące biała, szara, 
także żółta, niebieska, czerwona, zielona, zwykle blada, 
częściej brunatna i czarna; te ostatnie sa prawie nieprzej- 
Źroczyste, inne zaś po większej cześci przejżroczyste lub 
półprzejźroczyste. 


Dyament w bardzo mocnym ogniu przy dostępie 
powietrza pali się i znika zupełnie, nie zostawiając 
popiołu. 


Dyament znajdowany bywa szczególniej w niektórych oko- 
licach Indyi wzchodnich i Brazylii, w piaska niektórych 
rzek i w krajach napływowych; jest to najdroższy szla- 
chetny kamień ozdobny, wartość je wzrasta w stosunku 
kwadratów jego wagi. Przez szlifowanie otrzymaje naj- 
piękniejsza grę barw, szczepólniej w świetle świecy albo 
słonca; nazywają go wedle kształtu jaki olrzymał przez 
szlifowanie brylantem, rozeta lub rautem (alt. 
ftein), ostatni ma najmniejsza wartość, 


Oprócz do ozdoby, używają jeszcze dyamentu do rzniecia 
szkła, de czego służa drobne kryształy, na panewki do koszto- 
wnych zegarków, do rytowania w litografii na szkle i ka» 
mieniu, do wiercenia innych twardych kamieni; nieczyste, de 
ozdoby niezdatne kamienie, bywają tłuezone ua proszek, 
znany pod imieniem demantbrot, który służy do szlifowania 
dyamentu i innych twardych kamieni drogich. 
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Zadania 


1. Które kamienie twarde dostarczają odmian do 
technicznego użycia? na czóm zasadza się to użycie * 


2. Które kamienie twarde używane są za kamienie 
ozdobne ? jakie własności posiadać muszą ich odmiany 
do tego zastósowania $ 


3. Które kamienie twarde dostarczają użytecznych 
odmian do budownictwa ? 
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F. Kruszce albo rudy (Gre). 


Kruszce maja połysk dyamentowy, tłusty albo me- 
teliczny, z ciemno-szarą albo czarna barwa; rysa nie 
bywa nigdy zielona ani niebieska, twardość nie prze- 
chodzi siódmego stopnia, ciężar gatunkowy nie niżej 3, 4. 

Zmieniają się w rozmaity sposób w ogniu, nie wy- 
dajac żadnej woni. 

Kruszec cynowy (da8 Jinnetż), ma połysk dya- 


mentowy, jasno-szarą albo jasno-brunatna rysę, jest 
kruchy, twardości prawie kwarcu ; ciężar gatuokowy 7,0. 


Znajdoja krysztaliczny w masach jednostajnych, wciśnio- 
nych także w stoczyskach ; kryształy są kwadratowe pryzmata 
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z płaszczyznami pyramid na końca; najczęściej w bliźniaki 
lub gruzły zrośnięte; odmiany jednostajne złożone sa ziar- 
nisto, odłam jest niedoskonale muszlowy lub nierówny. Barwy 
aa po większej części brunatne i czarne, rzadziej jasno-bru- 
natne, żółto-szare albo białe; przeSwiecajace najczęściej tylko 
po brzegach; stoczyska sa brunatne, maja delikatnie włók= 
nista i krzywo skorupiasta budowę a mały połysk. 


1. Kruszec cynowy (Dać Jinnerj) nie topi się, 
węglem w wielkim ogniu wydaje metaliczna cynę. 


Znajduje się w Schlakenwald, Schóufeld, Abertam, Zinn- 
wald i Graupen w Czechach, w Saksonii, w Kornwallis, 
w Banka i Malakka w Indyach wzchodnich, używana bywa 
do wydobywania cyny. 


2, Kruszecczyliruda miedziana(baś fupferet;); 


ma czerwono-brunatoa rysę, krucha, twardości fluspatu , 


ciężar gatunkowy 6, 0. 


Znajduje sie krysztalizowana w masach jednostajnych i 
wciśnionych, kryształy sa 6ciosciany, 8miosciany, 12stoseiany 
i złożenia z tych kształtów (fig. 2, 3, 4, 14, 15, 16), pospo- 
licie drobne, w gruzły zrośnięte; odłam muszlowy; ma po- 
tysk dyamentowy albo też niedoskonale metaliczny ; barwa 
ciemna, koszenilowo-czerwona, mniej lub wiecej wpadajaca 
w ołowiano-szara, jest przeswiecajaca, często tylka po 
brzegach. Jednostajne odmiany sa ziarniste, albo także zbite. 


Ruda miedziana w goracu czarnieje a w ogniu to- 


piacym z węglem daje miedź, 


Znajduje się w Banacie, Kornwallis, Francyi, częściej 
w Syberyi, zazwyczaj z miedzia i malachitem używa się do 
wytapiania miedzi. 


3. Ruda chromowa (rag Gbromerj), jest czarna; 


nieprzejźroczysta, malo lénaca, ma ciemno-brunatna ryse, 
krucha. twardości feldspatu; ciężar gatunkowy 4, 5. 
Mineralogia, 9 
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Znajduje się bardzo rzadko krysztalizowana w zrośniętych 
małych ośmiościanach po większej cześci w masach jedno- 
stajnych z ziarnista budowa. i 


Sama przez sie i z węglem je nietopna, a w kwa- 
sach nie rozpuszczalna, 


Znajduje sie w serpentynie w małej ilości w Czechach, 
Morawii i Styryi, w Śzlazku i Francyi; w większych masach 
znajduje się w Szkocyi, Norwegii, Syberyi i Ameryce pół- 
nocnej. 


Ruda chromowa używa sie do wyrabiania żółtej i zielonej 
farby, do olejnego i ogniowego malowania. 


4. Ruda nranowa (dag Uranerz). jest nieprzej- 
źroczysta, czarna, ma takąż rysę, niedoskonały metaliczny 
połysk, krucha. nieco miększa od feldspatu; ciężar ga- 
tunkowy 6, 4. 


Znajduje się nerkowata, najczęściej w masach jednostaj- 
nych i weiśnionych, z niedoskonałym muszlowym albo nic- 
równym odłamem, 


Jest nietopna, w kwasie saletrowym rozpuszczalna, 
dajac rozczyn żółty. 


Znajduje sie w Joachimsihal w Czechach, Johann-Georgen- 
stadt i innych kopalniach Saksonii i Kornwallis. 


Rudy uranowej uzywaja do wyrabiania farb, które szcze- 
gólniej w poreelano«ém i szklanném malarstwie, do otrzy- 
mania pieknie zielono- i Zólto-2abarwionych szkieł zastóso- 
wanie maja. 


6. Żelazo magnetyczne (ber Magneteifenftein), 
jest barwy żelazno-czarnej z połyskiem metalowym. rysa 
czarna, kruche, twardości feldspatu ; ciężar gat unkowy 5, 0, 
jest magnetyczne. 
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Znajduje sie krysztalizowane i w masach jednostajnych; 
kryształy sa najczęściej o&miosciany, rzadziej 12stosciany i 
Gciościany bywaja zas wrośnięte a także w gruzly zrosłe, odłam 
muszlowy; jednostajne odmiany sa drobnej albo delikatnie 
ziarnistej budowy, 


Żelazo magnelyczne w mocnym ogniu staje się 
czerwono-brunatne, utraca swoją silę magnetyczna ; topi 
się tylko w mocnym ogniu węglowym i daje Żelazo. 


Piekne drobne kryształy tego minerału znajduja się w łupka 
chlorytowym wrośnięte w wielu okolicach Tyrolu i Solno- 
grodu. Masy budowy ziarnistej znajduja się w Szwecyi, 
Norwegii, w Banacie, Czechach i Saksonii, a także i w in- 
nych krajach; miewaja czasami znaczna obszerność. Tak 
zwana zendra ($amunerjidlag), która tworzy się przy kucia 
Żelaza w goracu czerwonem, podobna jest zupełnie do żelaza 
magnetycznego w Swojej substancyi. Na mocy swej magne- 
tycznej własności ruda ta przyciagana bywa od magnesu; ale 
sa odmiany, które same posiadaja magnetyczne bieguny i silę 
przeciagajaca, a te nazywaja sie naturalnemi magnesami i 
można ich używać do wyrabiania igeł magnesowych i sztucz- 
nych magnesów. Siła magnetyczna, której zawdzięczamy 
udoskonalenie zeglugi, a w skutek onej i rozszerzenie nauki 
przyrody, jako też wiadomości o ziemi, odkrytą była naj- 
przód w magnesie naturalnym. I tak Stwórca wszechmocny 
nadał czarnemu niepozornemu kamieniowi siłę, której poznanie 
i dokładne zastósowanie górnikowi w podziemnych pracach, 
Zeglarzowi w podróżach na oceanie za przewodnika służy, 
ażeby wszystkie ludy kuli ziemskiej połączyli się ze soba i 
aby sie umiejętności i chrześcianskie uobyczajenie między 
niemi rozszerzalły. 


Żelazo magnetyczne jest najbogatsza ruda żelazną i jedna 
z najważniejszych do wytapiania żelaza. 


6. Żelazo czerwone (ber Sotbeifenftein), ma 
wisniowo-czerwona ryse, nieprzejźroczyste, kruche, mniej 
albo tak twarde jak feldspat; ciężar gatunkowy 5, 2. 
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Znajduje się krysztalizowane i w masach jednostajnych, 
eze8cia z skorupiasto listkowa, częścią łapkowa, częścią 
włóknistą, a oze&cia zbita budową. Te rozmaite odmiany i 
jeszcze niektóre zawierajace domieszane obce części, maja 
rozmaite nazwy. Najważniejsze odmiany są: żelazo bły- 
szezace (der Eifenglanz), łyszezako w e (der Gifenglinunet), 
zbite, włókniste i ziarniste czerwone żelazo, po- 
tem czerwone gliniaste żelazo i rubryka. 


W ogniu jest niezmienne, 


a) Żelazo błyszczące (ber Gifengfanj), znaj- 
duje się krysztalizowane i w masach jednostajnych; 
barwy jest ciemno-stalowo-szarej, niekiedy Żelazno-czar- 
nej z doskonałym połyskiem metalicznym, twardości 
feldspatu. 


Kryształy sa romboedry i połączenia kształtów romboedrycz- 
nych, niekiedy sa sześcioboczne, tablicuwate albo soczew- 
kowate; sa drobne zawsze narosłe i skupione w gruzły: 
zewnatrz często stalowo-niebieskie albo pstro-nabiegłe; jedno- 
stajne masy sa ziarnistej budowy. Znajduje się na wyspie 
Elbie, tudzież w Szwajcaryi, Lotaryngii, w Altenburga 
w Saksonii i na innych miejscach. 


b) Żelazo łyszczakowe (ber Gifenglimmer), jest 
w masach jednostajnych , listkowatych , etalowo-szare, 
rów nie tak twarde jak Żelazo błyszczące. 


Cienko skorupiaste kawałki składowe niejakiej wielkości, 
sa pospolicie pogięte, dają się łatwo od siebie oddzielać, a 
bardzo drobne mocno sa z soba połaczone i tworza lusko- 
wato ziarniste masy budowy lupkowej; nazywaja je także 
mikowym żelezistym łupkiem (Gijenglinnter(hiefer). 
Odmiany tej rudy żelaznej znajduja się w Styryi, Solnogro- 
dzie, Węgrzech i w Morawii. 


c) Zbite żelazo czerwone (ber bidte 9totbeijen: 
fein), jest w masach jednostajnych , barwy żelazno- 
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czarnej, mało lśnace, z niedoskonałym metalowym po- 
łyskiem, w. odłamie nierówne, prawie tak twarde jak 
żelazo błyszczace, 


Znajduje się w Czechach pod Orpus i Presnic w górach 
kruszcowych, na górze Giftberg pod Komoraa, jest często 
miejscami ziemiste i łatwe do roztarcia, ciemno czerwono- 
brunatne i bez połyska; nazywają także odmiany ochrowatem 
żelazem czerwoném. 


d) Włókniste żelazo czerwone (ber faferige 
Rotheifenftein), ma drobno włoknista budowę, zewnatrz 
jest Żżelazno-czarne z niedoskonałym połyskiem meta- 
licznym, na budowie włókien mało lénace, mniej twarde 
od żelaza błyszczącego, 


Znajduje sie w nerkowatych kroplisto-kamienistych kształ- 
tach; w masach jednostajnych włókna rozbiegaja się wiazko- 
wato, niekiedy sa bardzo długo włókniste, często razem 
krzywo-skorupiaste; daje klinowate i długie zadzierzyste od- 
łamki. Kształty nerkowate sa rozmaitej wielkości, wielkie 
okragławe nazywaja zazwyczaj głowami szklannemi 
(Glasfópre); zewnatrz często sa one ciemno czerwono-bru- 
natne i prawie bez połysku, ale często żelazno-czarne i lśniące ; 
łatwo dają sie rozdzielać w klinowate albo nie wyrażno-katne 
kawałki, z gładkiemi, błyszczacemi płaszczyznami, budowa 
włóknista, okazuje się dopiero przy ich rozbiciu, Twardość 
tej odmiany jest z powoda włóknistej budowy mniejsza od 
zbitego. Żelazo. czerwone włókniste zowie sie także cze- 
rwona szklanna głowa, kamieniem krwisty m albo 
haematitem. Znajduje sie szezególniej w górach kra- 
szcowych w Czechach przy Platten i Presnic. 


e) Żelazo czerwone ziarniste (bet fotnige 
Rotheifenftein), jest w masach jednostajnych, soczewko- 
wate, drobno-ziarniste, ciemno-czerwono-brunatne, mało 
lśnace, za ochuchnięciem woń wydaje. 


Tworzy masy górzyste pokładowe, jest niekiedy przez do- 
mieszanie obcych czastek nieczyste i barwa w szara prze- 
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chodzi, twardość jest mniejszą od powyżej przytoczonych od- 
mian; znajduje się pod Kruszną górą, pod Rokieanami i na 
wielu innych miejscach w górach Beraunskich i w lesie 
zwanym Brdy w Czechach. 


f) Czerwone gliniaste żelazo (der rothe Thon- 
elfenftein), jest w masach jednostajnych, czerwono-bru- 
natne, w odłamie ziemiste i mętne, za ochuchnięciem 
woń wydaje. | 


Znajduje się w większych lab mniejszych masach gór pia- 
skowcowych, okazuje często odciski lisci i ziół paprocio- 
wych, zawiera w większej lub mniejszej ilosci ściśle pomie- 
szana glinę i według takiego zmieszanina jest jasniej lub 
ciemniej zabarwiona; ma także zawsze mniejszy ciężar ga- 
tunkowy ; znajduje się w wielu miejscach w Czechach około 
Plas, Gratzen i 'Frzeboni (Wittingau). 


g) Rubryka (der Nótóel), jest ziemista, metua, 
brurnatno-czerwona, farbuje, za  ochuchnięciem woń 
wydaje. 


Znajduje się na wielu miejscach gór piaskowcowych, cze- 
sto z ezerwoném gliniastém żelazem; jest jeszcze więcej 
jak te ostatnie z glina pomieszana, dla tego jest lżejsza i 
miększa. 


Liczne odmiany czerwonego żelaza sa użytecznemi rudami 
do wytapiania żelaza; włókniste czerwone Żelazo używane 
bywa prócz tego na kamienie do polerowania metali, a 
w aptékach jako środek krew tamujacy ; rubryka służy tylko 
do wyrabiania ołówków czerwonych do rysunku, a roztarta 
z wodą, do znaczenia i farbowania Sznuwu ciesielskiego. 


7. Żelazo brunatne (ber Bruuneijenftein), ma 
zóltawo-brunatna ryse, jest przejźroczyste, kruche, mięk- 
sze od feldspatu ; ciężar gatunkowy 3, 9. 
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Znajduje się w kształtach nnśladowniczych i w masach 
jednostajnych; budowa jest włóknista albo zbita. lecz także 
znajdują się nieczyste i ziemiste odmiany. Rozróżniają za- 
zwyczaj włókniste, zbite i ochrowate żelazo brunatne, a 
wtedy jest brunatnem żelazem gliniastem. 


Zelazo brunatne traci przez rozpalenie wode i staje 
sie czerwono-brunatne, 


a) Żelazo brunatne włókniste (der jajevige 
Brauneifenfłein), ina po większej części keztałty naślado- 
wnicze, delikatnie włóknista budowę z małym jedwabi- 
stym połyskiem i goździkowo-brunatna barwa, 


Kształty sa nerkowate, groniaste, kroplisto- kamieniste i 
komórkowate, budowa włókien wiazkowata lub gwiazdko- 
wata, zewnętrzna powierzchnia zazwyczaj gładka i lśniąca 
z połyskiem tlustym, barwy czarniawo-brunatnej lub brunat- 
nawo-czarnej, często pstro nabieglej; wewnatrz na włókni- 
8tej budowie, jest barwy gożdzikowo-brunatnej albo żółtawo- 
brunatnej. Odmiane te w masach jednostajnych rzadziej 
uapotykaé można, Znajduje się w Hüttenberg i innych miej- 
sceach w Karyntyj, w Syrk i Dobschau w Węgrzech, 
Siedmiogrodzie, około Stavkenbach. Engenthal i Krems w Cze- 
chach. 


b) Zelazo brunatne zbite (ber Nidjte Brauneifenz 
ftein), jest goździkowo-brunalne, mętne, odłam nierówny. 


. Najcześciej znajduje sie w masach jednostajnych, pospolicie 
jest ono z włóknistem połączone tak, że służy za podstawę 
jego nasladowniczym kształtom, dla tego znajduje sie w tychże 
samych «niejscach, 


c) Zelazo brunatne ochrowate (der oderige 
Brauneifenftein), daje się rozcierać, jest ochrowate: żółte 
i metne. 


=> m = 


Znajduje się często z zbitém żełazem brunatnem pomieszane, 
a odmiany połaczone sa pomiędzy soba bezpośrednio tak, ze 
przechodza jedna w drugą. 


d) Żelazo brunatne gliniaste (ber braune 
Thoneijenfiein), jest bez połysku, w odłamie drobnoszie- 
miste, nie bardzo kruche, miększe i lżejsze od zbitego 
brunataego żelaza, 


Znajduje się w masach jednostajnych pokładowych, także 
w bryłach i ziarnach. Niektóre masy jednostajne są delika- 
tnie i okragło ziarniste, inne sa doskonale łupne, zawierają 
niekiedy odciski liści i innych części roślinnych. Bryły sa 
czesto wydrazone i zawieraja odosobnione kamyczki we- 
wnatrz; nazywają się one grzechotkowe mi kamie- 
niami (Slapperjtetn:) lub orlemi CAblerjteine). Okragtawe 
ziarna znajduja się odosobnione, a często w masy połączone, 
znane sa pod nazwa rudy żelaznej bobowej (3obneri). 


Wszystkie odmiany brunatnego żelaza jako rudy żelazne 
Sluza do wytapiania żelaza. 


8. Pyroluzyt (ber PByrolufit), jest żelazno-czarny 
i rysa czarna, mało kruchy, nieco twardszy od gipsu; 
ciężar gatunkowy 4, 8. 


Znajduje się krysztalizowany w kształtach nerkowatych, 
groniastych, kroplisto-kamienistych i jednostajnych. Kryształy 
są ukośnokatnie pryzimatyczne, ezworokatne, lub też Bpiczaste, 
iglaste, male, w gruzły zrośnięte, metaliczno-lsnace. Nasla- 
downicze postacie są włókuistej budowy, nało Isnące, Masy 
jednostajue po części Sa wiazkowato i gwiazdkuwato pretowe, 
ezescia ziemiste, cześcia zbite; te ostatne czasami Sa Zie- 
miste i mętne. 


Pyroluzyt w wielkiem goracu staje się ciemno- 
czerwono-brunatnym i utraca więcej jak dziesiatą część 
ze swej wagi k wasorodu. 
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Znajduje sie w Platten i Orpus w Czechach, około Ehrens- 
dorf w Morawii, tudzież w Siedmiogrodzie, Saksonii, Harcu 
i w Westfalii. 


W chemicznych laboratoryach używany bywa do wyrabia- 
nia chlora i gazu kwasorodnego, w blicharstwie, w hutach 
szklannych do odbarwiania nieczystych mas szkła, do otrzy- 
mywania fioletowo-niebieskich szkieł, w malarstwie ognio- 
wém do otrzymania czarnych i fioletowo-niebieskich barw; 
zazwyczaj zwany szarym braunsteinem i znany jest 
także pod nazwa szklannego mydła. 


9. Manganit (ber Manganit), ma połysk metalicz- 
ny, Zelazno-czarna barwę i czerwonawo-brunatną rysę, 
jest kruchy, nieco miększy od fluspatu; ciężar gatun- 
kowy 4, 3. 


Znajduje sie krysztalizowany, w masach jednostajnych, kry- 
ształy sa ukoSnokatne, czworobuczne pryzmata, w kierunku 
długości doskonale dzielne, 8a zazwyczaj w podłuż prazko- 
wane i skupione w gruzly. Odtam nierówny. Masy jednostajne 
sa częścią ziarniste a częścią prętowej budowy. 


Utraca wodę i przy inocnóm rozpaleniu daje 3% 
kwasorodu. 


Znajduje się w Turyngii, w Saksonii, w górach kruszco- 
wych i ma użycie tak jak pyroluzyt. 


10. Psylomelan (der Pülomelan), jest czarny, 
malo lśnacy, rysa brunatuawo-czarna, jest kruchy, twar- 
dości prawie feldspatu ; ciężar gatunkowy 4, 1. 


Kształty jego sa nerkowate, groniaste, kroplisto-kamieniste, 
krzewowate i jednostajne masy; odłam jest płasko-muszlowy. 


Utraca przy rozpaleniu wodę, w mocnym ogniu 
ataje się ciemno-czerwono-brunatnym i wydaje kwasoród, 
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Znajduje się na wielu miejscach w górach kruszcowych 
w Saksonii, w Harcu, w Turyngii, w Rhonic w Węgrzech» 
w Orschicie w Bukowinie. 


Nazywają go zwykle,czarnym braunsteinem czyli mangane- 
zem, używany bywa mniej w hutach szklannych i innych 
technicznych celach. 


Zadania. 


1. Które rudy dostarczaja materyałów do otrzymania 
barw ? 


2. Które rudy służa do wytapiania metali ? 


3. Które rudy dozwalaja innego jeszcze szczegól- 
nego użycia? 


G. Metale (Metale), 


Metale maja doskonały połysk metaliczny, nie sa 
czarae, rysa nie ma innej barwy; ciężar gatunkowy 
większy od 6, 0; ogrzane do czerwoności nie wydają 
woni siarki. 


Metale znajdujace sie w państwie mineralnem w stanie 
czystym czyli naturalnym, nazywają się zwykle rodzimemi, 
do tych należa także połaczenia metali pomiędzy sobą, albo 
naturalne ich mieszaniny, W mineralogii bierzemy zwykle 
pod uwage tylko bezpośrednio ukazujace się w naturze me- 
tale, należa jednak niektóre metale do tego rzędu, które do- 
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piero przez sztuczne postępowanie z innych minerałów wy- 
dzielone, do czystego stanu przywiezione zostały. 


à 


1. Żelazo (bas Gifen), ma stalowo-szara barwe, 
jest klepalne, ma odłam haczysty, twardość 4, 5, ciężar 
gatunkowy 7, 7, jest magnetyczne, 


Wszelkie żelazo jakiego używamy, otrzymuje swój kształt 
przez sztukę; jest delikatnie ziarniste, albo złożone z włókien 
ze soba powiazanych, to ostatne jest bardzo ciagle, pierwsze 
zaš nieczyste, a ztad często kruche. 


W naturze znajduje się zelazo w stanie metalicznym tylko 
w tych masach, które pod czas ognistych zjawisk meteorycz- 
nych spadły na ziemię z wyższych warstw atmosfery (albo 
jak zwykle mówia z nieba). Masy takie maja kształt nie- 
foremnych, większych lub mniejszych brył, z zaokraglonemi 
brzegami i rogami, niektóre sa także zębiaste; sa one albo 
zupełnie metaliczna substancya, albo sa na pozór kamieniste 
i zawieraja zwykle ziarna żelaza. Żelazo to nazywa sie Ze- 
lazem meteoryezném; przechowują je w gabinetach 
historyi naturalnej jako osobliwość; odznacza sie mała ilościa 
zawariego w sobie niklu, 


Minerały, które w sobie zawierają Żelazo w takiej ilości, 
że z nich łatwo w metalicznym stanie być może wytopione 
nazywamy w tem użyciu żelaznemi rudami. Otrzymujemy 
z rud przy wytapianiu najprzód surowe Zelazo topne lecz 
kruche, nie daje się kuć, ale tylko można z niego odlewać 
rozmaite kształty; dla tego także nazywa się żelazem 
lanem (Gujseijen). Przez przetapianie i dalsze przerabianie, 
Żelazo surowe zamienia się na kuie albo sztabowe, które 
już potem nie daje sie topić, lecz pozwala się kuć i szwej- 
sować w bardzo cienkie blachy i delikatne druty ceiagnać; 
jako teź w ogólności przez kucie w dowolne kształty ujmo- 
wać. Z kutego żelaza, a niekiedy także i z lanego, przez 
stósowne przyrzadzenie otrzymujemy stal. Ta daje sie 
ciagnać i kuć jak żelazo, lecz rozpalona i nagle ostudzona, 
staje się tak twarda jak kware. Wieloraki sa odmiany stali 
a pomiędzy niemi znajdnje się topliwa albo lana. 
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Zelazo nie topi się w najmocniejszym ogniu, po- 
krywa się pod czas kucia w ogniu czerwonym cienka 
czarną skorupa, która po części jako zendra odskakuje. 


Przez powłokę z zendry otrzymuje żelazo zewnętrznie czarna 
barwę, żelazno czarna nazywana; jest ona zawsze poła- 
czona z połyskiem metalicznym i znajduje się w wielu mine- 
rałach, nawet i w tych, które nie zawieraja w sobie Żelaza, 


Jeżeli żelazo potrzymamy przez dłuższy czas w goracym 
ogniu, wtedy powleka sie ziemista, czerwono-brunatną sko- 
rupa. Jeżeli rozpalenie to trwa bardzo dłago albo często jest 
powtżrzane, naówczas zwolna zamienia się całe w mase zie- 
mistą czerwono-brunatną, która jest znana pod nazwa kro- 
koszu (Rrofus) albo czerwonej ochry żelaznej. 


W wodzie żelazo powleka się żółto-brunatna, zie- 
mistą skorupa, to jest rdzewieje. W kwasach rozpuszcza 
sie, albo też w inny sposób zupełnie się zmienia. 


Żelazo dla człowieka jest najpotrzebniejszym i najważniej- 
szym z wszystkich metali. Tysiace, a może sta tysiące sil- 
nych, pilnych ludzi w krajach cywilizowanych kuli ziemskiej, 
mają swe utrzymanie bezpośrednio za pomoca otrzymywania 
i przerabiania Żelaza; nieukształcone tylko lady nie znaja 
żelaza, ani sposobu jego wydobywania i przerabiania. Nie- 
zbędnie potrzebne narzędzia w rolnictwie, w gospodarstwie 
domowem, w budownictwie w całym jego zakresie, w wy- 
konywaniu sztuk i rzemiósł, sa z Żelaza albo ze stali, Bez 
żelaza nie byłoby ani przemysłu, ani Żeglugi, ani handlu. 
Żelazo jest najpożyteczniejszym ze wszystkich metali, ale 
dobrotliwy Stwórca natury nie udarował ludzi bezpośrednio 
czystem metalicznem żelazem; On mu wskazał raczej, jak 
ma poznawać siły i produkta natury, a przez odpowiedne za- 
stósowanie tychże jak wejść w posiadanie tego nieoszaco- 
wanego materyału. 


Cesarstwo Austryackie bogato jest uposażone w rude że- 
lazna wszelkiego gatunku i hutnicze zakłady, jak równie 
dalsze przerabianie żelaza i stali, w niektórych koronnych 
krajach na wielki rozmiar i do wysokiego udoskonalenia pod- 


niesione zostało. Bardzo giętkiego, szczególniej na narzędzia 
krajace rozmaitego rodzaju, jak równie do wyrabiania stali 
zdatnego żelaza, dostarcza osobliwie Styrya i Karyntya, 
wyższa i niższa Austrya; zwyczajne żelazo kate, jako i lane 
wszelkiego rodzaju towary , wyrabiają Czechy, Morawia i 
Szlazk. Także i w Węgrzech, Tyrolu, Lombardyi, Siedmio- 
grodzie, w Banacie i w Galicyi znajduja sie haty żelazne. 


2. Nikiel (bas Nidel), ma barwę pośrednia pomię- 
dzy śrebrno białą a stalowo-szara, jest klepalay, w od- 
łamie haczysty, twardości żelaza ; ciężar gatunkowy 9, 0, 
jest magnetyczny. 


Nie topi się, na powietrzu nie rdzewieje, w ogniu 
się nie zmienia, w kwasie saletrowym daje rozczyn wy- 


soko-zielony. 


Nikiel nie znajdaje się w metalicznym stanie w państwie 
mineralnćm, w małej ilości mieści się w żelazie meteo- 
ryezném, w większej zaś ilości w iskrzyku niklowym  Uży- 
waja go do wyrabiania igieł magnesowych, które są lepsze 
od stalowych i żełaznych, ponieważ nie rdzewieja; lecz 
szczególniej używają go do wyrabiania nowego śrebra 
(9teufifber), pakfongu (Paffong) i innych podobnych mie- 
szanin. 


3. Miedź (bas Kupfer), ma właściwa barwę cze- 
rwoną (miedzianą-czerwona ), często brunatną nabiegajaca, 
w wysokim stopniu klepalna, w odłamie haczysta, twa- 
rdości spatu wa»iennego, ciężar gatunkowy 8, 5. 


Miedź znajduje się w królestwie mineralném w stanie ro- 
dzimym krysztalizowana, częściej wcisniona, plytowata, na- 
siadła; kryształy sa drobne, zwykle niewyraznie ukształcone 
w gruzły zrośnięte, majace postać drzewiasta; odłam jest 
haczysty. Miedź nabiegnięta przedstawia czysty połysk me- 
taliczny i ezerwona barwę w rysie. 
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Miedź topi sie w ogniu białym, pokrywa sie przy 
tem wysoko-czerwona powłoka, po stężeniu staje się 
drobno-ziarnisto krysztaliczną, daje się kuć na zimno, 
ale szwejsować się nie pozwala. Z wielu kwasami daje 
żywo-zielone albo niebieskie rozczyny. 


W stanie rodzimym w niewielkiej ilości miedz jest obecna; 
znajduje się w Węgrzech, bBanacie, w Tyrolu, częścia 
w Szwecyi, Anglii, Syberyi i północnej Ameryce. Wieksza 
część miedzi otrzymują przez wytapianie z minerałów ją za- 
wierajacych, (które do tego celu rudami miedzianemi 
nazywane bywaja, tudzież z wody, tak zwanej cementowej. 
Używamy miedzi na kotły, brytwanny i bardzo wiele różnych 
naczyń w gospodarstwie, browarnietwie, gorzelnietwie i 
w rozmaitych fabrykach; prawie do wszelkich części ma- 
szyn, do pokrywania dachów, na blachy i dróty do rozmai- 
tego celu, na monete; także do wyrabiania mosiadzu, spizu 
dzwonowego i innych metalicznych mieszanin, do otrzymy- 
wania wielu farb i jako środek lekarski. Miedź ma własności 
trucizny, dla tego w używaniu naczyń miedzianych w kuchni, 
potrzebne sa szczególniej ich czystość i pobielanic. 


Ą. Śrebro (0:8 Silber), jest czysto białe (śrebrno- 
białe) klepalne, w oJłamie haczyste, nieco miększe od 
spatu wapiennego ; ciężar gatunkowy 10, 4. 

Jako Srebro rodzime znajduje sie krysztalizowane, włosiste, 
druciaste, zebiaste, płytowate, w blachach nasiadłe, w ma- 


sach jednostajnych i wcisnione, często jest brunatno-nabiegle, 
lecz przez zarysowanie otrzymuje czystą barwe i połysk. 


Kryształy srebra sa drobne i bardzo drobne, w gruzły, 
często w drzewiaste i paprociowate, także w siatkowate 
kształty zrośnięte. 


Śrebro topi się dopiero w czerwonym ogniu, jest 
ogniotrwałe, rozpuszcza się w kwasie saletrowym, roz- 
czyn jest bezbarwny. 


Metaliczne czyli rodzime śrebro, znajduje się pospolicie 
z innemi śrebro zawierajacemi minerałami w pasmach (dłu- 


— 9 — 


gich i głębokich szczelinach mas. górnych, napełaionych 
róznemi metalicznemi i niemetalicznemi minerałami), .z któ- 
rych wydobywa się w górnietwie. W państwie Austryackiem 
najbogatsze kopalnie rebra, w których ten metal w rodzi- 
mym stanie się znajduje, sa Szczawnica w Węgrzech, Joachims- 
thal i Piibram w Czechach; ale większa część Srebra 
w tych i innych kopalniach, z minerałów rebro- zawieraja- 
cych pochodzi. Bardzo bogate rodzimego śrebra kopalnie są 
w Konsberg w Norwegii, przy Schlangenberg w Syberyi, a 
szczególniej w Peru i Mexyku. Śrebro używane bywa na 
monete, na rozmaite sprzęty, do pośrebrzania, platerowania, 
do wyrabiania farb ogniowych i jako Środek lekarski, Jako 
metal w stanie czystym dla swojej malej twardości rzadko 
tylko bywa przerabiany, otrzymuje więc dodatek (przysadę, 
£egierung) z miedzi w rozmaitej ilości, 


5, Złoto (Da Gold). ma wysoko-żółta (złotożółta) 
barwę, jest klepalne w najwyższym stopniu, w odłamie 
haczyste, miększe od spatu wapiennego; ciężar- gatun- 
kowy 19, 2. 


Znajduje się rzadko krysztalizowane, częściej w kształtach 
drutowych , włosistych , siatkowych , drzewiastych i mcho- 
wych, w małych blachach, płytach, jako nasiadłe, w masach 
jednostajnych i wciśnione, najczęściej w ziarnach i stoczy- 
skach. Barwa znajdujacego się złota w naturze zazwyczaj 
bledsza jest od złota czystego, a ciężar gatunkowy mniejszy 
aż do 1%, 5; zawiera prawie zawsze mniejsza lub większa 
ilość srebra, a tém więcej, im jest bledsze. 


Złoto topi się dopiero w białym ogniu, jest ognio- 
trwałe, rozpuszcza się tylko w wodzie Królewskiej, (to 
jest mieszaninie kwasu solnego i saletrowego) a rozczyn 
ma czysto żółta barwe. 


Złoto znajduje się w pasmach, niekiedy także w bardzo 
drobnych czastkach w kamienie górne wciśnione i z takich 
pokładów wydobywa się je także sztuką górnicza. Ziarna i 
stoczyska znajduja się na powierzchni ziemi w napływowych 


— 80 — 


krajach, to jest w warstwach piaskowca i zwirowca 
2 kwarcem i innemi minerałami. Takie warstwy prowadzace 
złoto sa w niektórych krajach bardzo obszérne; są niekiedy 
uboższe, a niekiedy bogatsze w złoto, Przez ulewy deszczowe 
bywa z napływowego kraju do rzek unoszone; dla tego także 
piasek w niektórych łożyskach rzek zawiera złoto. Wydoby- 
wamy złoto z napływowej ziemi i z piasku rzecznego przez 
wymywanie (w płóczkarniach, Seijenwet(). Kopalnie złota 
znajduja się w Siedmiogrodzie, w Węgrzech, Syberyi è 
w wielu krajach Ameryki; lecz najwięcej złota dostarczają 
kraje napływowe. W dawnych wiekach Czechy obfitowały 
w złoto, które w płóczkarniach a także sztuka górniczą 
otrzymywane bylo; dziś jeszcze wydobywają je w ten sposób 
w Siedmiogrodzie, ale w większej ilości w Uralu w Syberyi, 
w Afryce, Kalifornii, Brazylii, Kolumbii i Australii, 


Złoto używane bywa na monetę, kosztowne sprzęty, do 
ozdób, do pozłacania innych metali, szkła i porcelany na 
złoto malarskie, na farby ogniowe i jako środek lekarski. 
Z powodu małej twardości bywa złoto do wyrobów z mie- 
dzia, albo ze srebrem i miedzią w rozmaitych stosunkach 
mieszane. Najczystsze wyrabiane złoto jest w Cesarsko Au- 
stryackich dukatach. 


Złoto poczytoja za najkosztowniejszy i najszlachetniejszy 
metal; ta ostatnia nazwa nie tylko tyczy się jego wartości 
ale także i jego własności, Posiadanie złota powinno czło- 
wieka także uzacniać; nie rzadko jednak przez zbytnia żadzę 
tego metalu, jak równie przez jego posiadanie bywaja ludzie 
do: wielu wystepków przywodzeni. Sumienne zachowanie obo- 
wiazków, jakie nakazuje religia chrześciańska, jest jedyną 
ochrona przeciw wystepkom. 

Człowiek nie powinien nigdy zapominać, że złoto i inne 
kosztowności, sa darami boskiemi, które on przez stósowne 
użycie pożytecznemi uczynić powinien, 


6. Platyna (da8 Platin), ma jasno-stalowo-szara 
barwę, jest klepalna, w odłamie haczysta, twardsza od 
fluspatu, (twardości żelaza); ciężar gatunkowy 27, 5. 


Zuajduje się w kształcie drobnych, płaskich ziarnek, w ka- 
wałkach i stoczyskach od wielkości soczewicy aż do pięści; 
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maja one bardzo nierówna powierzchnię, ciężar gatunkowy 
17, 3. Zawieraja czystej platyny około 80 ^, 


| Czysta platyna jest nietopna, ogniotrwała, daje się 
kuć i szwejsować jak żelazo; jest tylko w wodzie kró- 
lewskiej rozpuszczalna, a rozczyn jest ciemno-Zólty. 


Platyna jest dopiero od 100 lat znanym metalem, najprzód 
znaleziono ja w piasku niektórych rzek w Brazylii i Paraguaj ; 
w nowszych czasach i w większej ilości i w większych ka- 
wałkach, w napływowych krajach w Uralu. Jest to jeden 
z najużyteczniejszych metali, wyrabiają z niego rozmaite na- 
czynia dla chemików i fizyków, łańcuszki, rzeczy ozdobne i 
inne towary, gabkę platynowa do krzesiwek wodorodowych, 
także monete; maja one trzecia częsć wartości równej wagi 
złota. 


7. Merkuryusz, rtęć albo żywe śrebro (Da8 
Mertur oder Quedfilóer), jest płynne, cynowo-hiałe; cię- 
żar galunkowy 13, 5. 


Ulatnia się w mierném gorącu, daje się odkraplać ; 
w 30 stopniach zimna tężeje i daje się kuć; rozpuszcza 
się w kwasie saletrowym, a rozczyn jest bezbarwny. 


Bardzo rzadko znajduje się w królestwie mineralnem 
w metalicznym czyli rodzimym stanie, w postaci drobnych 
kropelek do kamieni uczepiony ; jak n. p. w kopalniach rtęci 
w Idryi w Krainie; wieksza część wydobywana bywa z mi- 
nerałów zawierajacych merkuryusz (które nazywaja'rtecio- 
wemi kruszcami). Merkuryusz ma bardzo rozliczne zasto- 
sowanie przy wyrabianiu zwierciadeł, przy pozłacaniu i 
pośrebrzaniu, przy oddzielaniu złota i śrebra przez amalgo- 
wanie, do napełniania barometrów i termometrów, do wyra- 
biania czystego cynobru i wielu środków lekarskich. 


8. Ołów (dag Biei), ma właściwa, szaro-meta- 
liczną barwę (ołowiano-szara), jest klepalny, «w odłamie 
haczysty, twardość 2 (gipsu): ciężar gatunkowy 11, 4. 

Mineralogia. 6 
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Na powietrzu utraca połysk, topi się w miernóm 
gorącu, w ciaglém rozpaleniu przy dostępie powietrza 
zamienia się w żółta, szklista masę (glejte ołowianą, 
rozpuszcza się w kwasie saletrowym a rozczyn jest bez- 
barwny. 


Ołów nie znajduje sie w czystym stanie (jako metal) 
w państwie mineralnem, wydobywany bywa przez wytapianie 
z minerałów zawierajacych ołów, mianowicie z błyszczów 
czyli siarczyków ołowianych. Używa się na płyty, 
blachy ołowiane, ołów oknowy, na rury, kule, $rót, do ołów- 
ków, trzeionek drukarskich i innych mieszanin metalicznych; 
do wyrabiania glejty ołowianej, minii, bleiwasu i 
innych preparatów, używanych częścia w farbierstwie, częścia 
w aptekach ; ma własności trujace 


9. Cyna (Das Jinn) ma właściwa, metaliczną, 
biała barwę (cynowo-biała), jest klepalna, trzeszczy przy 
zginaniu, odłam haczysiy, twardość 2, ciężar gatun- 
kowy 7, 2. 


Topi się w mierném ogniu a w czerwonym dłużej 
trzymana, zamienia się w czarno-szary proszek (popiół 
cynowy, w kwasie zaś saletrowym w biały nierozpu- 
szczalny gaszcz, który na masę proszkowata wysu- 
szyć się daje. 


Cyna bozposrednio w metalicznym stanie nigdy sie nie 
znajduje. Otrzymujemy ja przez wytapianie z kruszcu cy- 
nowego. Używana hywa do wyrabiania rozmaitych naczyń, 
na staniol, do rozmaitych mieszanin metalicznych (bronzu 
dzwonnego spiżu i t. p), na sole używane w farbierstwie, 
na farby ogniowe i popiół cynowy do polerowania w szlifiar- 
stwie szkła i kamieni używany. 


10. Bismut (bag Wiómuth), ma śrebrno-biała do 
czerwonej wpadajaca barwę, krysztaliczno-ziarnista bu- 


dowe, ziarna doskonale podzielne w cztérech kierunkach, 
w dotknięciu łagodny, nieco twardszy od gipsu; ciężar 
gatunkowy 9, 6. 


Znajduje się w jednostajnych, wciśnionych, zrośniętych i 
pierzasto-prażkowatych masach, często w pstrą barwę wpa- 
dajacych. Jest łatwo topny, krysztalizuje się przy stężeniu 
w ozdobne, z drobnych kostek schodkowato ułożone kształty ; 


ulatnia się w mocnym ogniu i w kwasach rozpuszcza, 


Bismut znajduje się w czeskich i saskich górach kruszco- 
wych i wydobywany bywa w górnictwie wraz z innemi mine- 
rałami metalicznemi; używają go do łatwo topnych mieszanin 
metalicznych, do wyrabiania blanszu i w aptekach. 


11. Cynk (bas Jint), jest niebieskawo-biały, w 
odłamie krysztaliczno-grubo-ziarnisty , ziarna podzielne 
w wielu kierunkach, w zimnie nieco kruchy, twardszy 
od gipsu; ciężar gatunkowy 6, 8. 


Na powietrza nabiega i z wolna utraca połysk, mocno 
rozgrzany staje się klepalnym i daje sie na blachy i druty 
ciągnać, topi się nieco trudniej od ołowiu, w mocnym ognia 
spala się na proszek brudno biały; z kwasami daje rozczyny 
bezbarwne, 


Cynk nie znajduje się w naturze w stanie metalicznym, 
otrzymujemy go przez wytapianie z galmanu; używany 
bywa do wyrabiania mosiądzu i innych metalicznych mie- 
szanin, do odlewów, na płyty i naczynia, do pokrywania 
dachów, na elektryczne aparaty i w aptókach. 


12. Arsen (da8 ?[rfenif), jest cynowo-biały, w 
odłamie delikatnie-ziarnisty, kruchy, nieco twardszy od 
spatu wapiennego ; ciężar gatunkowy 5, 7. 


Znajduje się w kształtach nerkowatych, z budowa krzywo- 
muszlową, także siatkowatych, strępiatych i jednostajnych 
masach, zewnętrznie zawsze jest czarniawy i prawie bez po- 
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łysku, tylko w świeżym odłamie okazuje barwę cynowo- 
białą. 


| Ulatnia sie nie topniejac i tworzy na żarzących 
węglach dym biały woniejący czosnkiem (arsenikowy). 


Arsen znajduje się 2 ignemi mętąlieznemi minerałami w gó- 
rach kruszcowych saskich i czeskich, w Siedmiogrodzie, 
w Styryi, w Haron i Innych krajach ; jest gwałtowna tra- 
cizna, jednakże rozlicznie używany bywa do rozmaitych me- 
talieznych mieszanin, do wyrabiania białego arseniku (kwasu 
podarsenowego), którę w hutach szklannych, farbierstwie i 
w aptekach ma swoję użycie. 


13. Antymon (bas Antimon), metal szpisglan- 
cowy (Spiegglanjmetal), jest cynowo-biały, budowa 
krysztaliczno-ziarnista, kruchy, mało co twardszy od 
spatu wapiennego; ciężar gatunkowy 6, 6. 


„Znajduje się w masach jednestajnyeh, wciśniony, grubo- i 
delikatnie-ziarnisty, ziarniste cząstki składowe doskonale 
w wielu kiernnkach podzielne; tworzy także kształty nerko- 
wate z krzywo-skorupiasta budowa, a odłamem mało nie- 
równym i nie wiele lśnacym. 


Topi się łatwo w małym ogniu, pali się w goraca czerwo- 
nem i tworzy biały dym; delikatnie-ziarniste i zbite odmiany, 
wydaja przy tém woń czosnkowa, zawieraja bowiem mała 
część arsenu, 


Czysty, rodzimy antymon znajduje sie we Francyi, w Illarcu 

i w Szwecyi; ten zaś, który zawiera przy sobie arsen, 

"w Přibramie w Czechach; w handlu znany, wyrabiany bywa 

z antymonu błyszezacego. Antymon stopiony z ołowiem daje 

tak zwany metal drukowy do wyrabiania trzcionek dru- 
karskich, używany także bywa i w aptekach. 


Zadania. 


1. Które metale znajdują się w królestwie mine- 
ralnóm w stanie rodzimym ? 


2. Które metale otrzymają się z innych minerałów ? 


3. Jakie sa różnice między metalami pod względem 
ich twardości, kruchości i ciężaru gatunkowego £ 


4 Jakie przedstawiaja się różnice w zachowaniu 
się metali pod względem ciepła? 


H. Piryty albo iskrzyki (SRiefe). 


Iskrzyki maja białe, żółte, czerwone i brunatne, 
metaliczne barwy, ryse czarną, twardość od trzeciego 
po nad szósty stopień; ciężar gatunkowy pomiędzy 4i8. 
W  goracu czerwoném rozszerzają woń siarki albo 
arsenu. 


1. Arsenek niklu (ber Nidelfies ), jest miedziano- 
czerwony. rysa brunatnawo-czarna, kruchy, twardość 
nieco wyższa nad 5; ciężar gatunkowy 7, 6. 


Zuajduje się jednostajny, wciśniony, także nerkowaty, deli- 
katnie ziarnisty albo zbity z nierównym odłamem. 


Topi się przy wywięzywania dymu  arsenowego, 
jest bowiem połaczeniem arsónu i niklu. 


w "bo 


Znajduje się z innemi metalicznemi i niemetalicznemi mi- 
nerałami w pasmach i otrzymywany bywa w górnictwie; 
napotyka się go w czeskich i saskich górach kruszoowych, 
około Schladming w Styryi, w Banacie, w Turyngii, w Harcu 
i innych krajach. Używany bywa do otrzymywania metalicz- 
nego niklu. 


Arsenek niklu nazywasię też niklem miedziowym 
(Rupfernidel), a nazwisko to dla tego nadano tema minera- 
łowi, ponieważ z barwy podobny jest wprawdzie do miedzi, 
okazał się jednak bez wartości i niezdatny do otrzymywania 
tego metalu; dopiero postęp w naukach przyrodzonych nau- 
czył, że zawiera w sobie wielkiej wartości i do wiela celów 
użyteczny metal. 


2. Siarko arsenian, siarczyku żelaza albo 


piryt arsenikalno żelazny (ber Mispidel oder Are 
feniffies), ma śrebrno-białą, w stalowo-szaro wpadajacą 
barwę, szarawo-czaruą rysę, odłam nierówny, kruchy i 
prawie tak twardy jak feldspat; ciężar gatunkowy 6, 1: 


Znajduje sie w drobnych pryzmatycznych, częścia w wro- 
Bniętych, częścią w narosłych, prażkowatych kryształach, 
nadto w masach jednostajnych z budową ziarnista , także 
pretowa, a rzadko zbita. 


Topi się przy rozwiazaniu dymu arsenowego, przy 


mocnóm rysowaniu albo uderzeniu młotem, wydaje woń 
czosnku ; składa się z żelaza, arsenu i siarki. 


Znajduje się w pasmach i w innych pokładach, z rozmai- 
temi metalicznemi i niemetalicznemi mioerałami. w Karkono- 
Szach, w czeskich i saskich górach kruszcowych, w Styryi, 
Karyntyi, Wegrzech, w Banacie i innych także krajach. Uży- 
wany bywa szczególnie do otrzymania białego arseniku, real- 
garu i auripigmenta, 


3. Piryt kobaltowy albo arsenik kobaltowy 


(der Gnpeiéfobalt), ma barwę cynowo-biala wpadającą 
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w  &rebrno, biało albo stalowo=szarą, rysa szarawo- 
czarna, odłam nierówny, kruchy, mniej twardy od feld- 
spatu; ciężar gatunkowy 6, 4. 


Znajduje się w drobnych, narośniętych kryształach w 
605cianach, 8o8cianach i połaczeniach tych kształów (p. fig. 2, 
3, 14, 15, 16), także w siatkowych kształtach i jednostajnych 
masach budowy drobno, delikatnej-ziarnistej i zbitej; jest 
niekiedy pstry i wpadający w ciemno-szava barwę. 


Przy topieniu wydaje dym arsenowy, składa się 
ż kobaltu i arsenu. 


Wydobywaja go w Schneeberg i innych miejscach gór 
kruszcowych saskich, w Joachimsthal w Czechach, Sehlad- 
ming w Styryi, Dobschau w Węgrzech, także w Hessyi i 
w Harcu; kobalt przez prazenie oddziela się od arsenu i 
używany bywa do robienia smalty, szkieł niebieskich i nie- 
bieskich farb w malarstwie ogniowem; przy czóm arsen 
otrzymuje się w postaci białego arseniku. Kobalt jest stalowo- 
szary, twardy, kruchy, w białym ogniu topny metal, ciężar 
gatunkowy 8, 5; podczas prażenia pirytn kobaltowego otrzy- 
muje się niedokwas kobalta (Robaltoryb), Górnicy poczyty- 
wali ten piryt za dzieło złego ducha w górach, czyli koł- 
buka albo kobulusa (Kobold), ponieważ mimo jego 
metalicznego pozoru, nie można było z niego wydobywać 
żadnego metalu; nazywali dla tego ten minerał kołbukiem 
albo kobaltem, lecz później nauczono sie używać go do stó- 
sownego celu. 


à. Kobalt błyszczacy (Ber Glanjfobalt), jest 
śrebrno-biały, wpadający w czerwoną barwę, rysa sza- 
rawo-czarna, podzielny jest w trzech prostopadłych do 
siebie kierunkach, w odłamie muszlowy, kruchy, mięk- 
szy od feldspatu ; ciężar gatunkowy 6, 2. 


Znajduje sie krysztalizowany i w masach jednostajnych 
z drobno-ziarnista budową, kryształy sa Gościany, Bościany, 
12o$ciany Sokatne (fig. 2, 3, 5) i połączenia tych kształtów; 
płaszczyzny 12ościanu pieciokatnego sa prazkowate. 
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Kobalt błyszczący wywięzuje” na Zárzacym węgla 
dym arsenowy, potóm dopiero topi się; aklada się z ko- 
baltu, arsenu i siarki. 


Zoajdoje się około Tunaberg w Szwecyi, kryształy sa 
wrośnięte, w górnym kamieniu łupkowym (gaeisem zwanym) 
a w handlu znany jest pod nazwą szwedzkiego kobaltu; uży- 
wany bywa mianowicie do otrzymania niebieskich farb ognio- 
wych. 


i 5. Iskrzyk żelazny (der Gifenfieś), jest blado- 
Zóltawo-rózowy, brunatno-czarny. kruchy, nieco twardszy 
od feldspatu ; cieżar gatunkowy 4, 9. 


Znajduje się w rozmaitych kształtach krysztalicznych, naj- 
częściej w 6ościanach, Sościanach, 1208cianach, pieciokatnych 
(p. fig. 2, 3, 5) i w połaczeniach tych kształtów ; kryształy 
sa częścia wrosniete, częścią narosłe i połaczone w gruzły, 
sa cze$cia gładkie, częścią prazkowate i maja mniej lub 
więcej doskonały odłam muszlowy, Rzadziej znajduja się 
kulki wrośnięte lub narosłe półkule, albo kształty nerkowate, 
i kroplisto-kamieniste z budowa prętowa. Odmiany krysztali- 
zowane, jak równie kształty naśladownicze, sa czasem mniej 
lub więcej żywo pstre, albo w sama barwę brunatna wpa- 
dające, a nawet brunatna powłoka okryte. Najczęściej piryt 
żelazny znajduje się w masach jednostajnych i weiśnionych, 
jednostajne odmiany sa z ziarnista, jako też i prętowa, a 
także i zbita budowa z odłamem nierównym i mało lánace, 
albo połyskujace. 


Inna odmiana pirytu żelaznego, którego pododmiany na- 
zywamy promienistym, dzirytowatym i grzebieniastym, od- 
różnia sie w istocie tylko ksztułtami pryzmatycznemi kry- 
ształów. b 


Piryt żelazny daje przy silnćm zarysowaniu albo 
uderzeniu krzesiwem stalowém żywe iskry i woni przy 
tóm palaca się siarka, Składa się z Żelaza i siarki, 
w wilgotném powietrzu rozkłada się i zamienia na wie 
tryol żelazny. 
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Rozmaite odmiany piryta ielaznego znajduje sip bardzo 
często w królestwie mineralnem jako towarzyszące wielu 
metalicznym i niemetalicznym minerałom, także i w wiela 
skałach górnych, miejscami często w wielkiej ilości. 


;Uàywauy bywa do otrzymywania siurki, w?tryolt Żelaznego 
| i kwasa siarkowego; nazywaja ge dla tego pirytem siarko- 
wym i wiłryólowym. Dla wydebycia siarki wkładają piryt 
żelazny w gliniane uabzynia i wystawiaja ge wa działanie 
ognia cezerwonege; maówczas oddziela się część siarki i 
i ulatnia, para jej w odbieralnikach uchwycona, zgęszcza 
sią i dostarcza surowej siarki, która potem oczyszczoną 
w siarkowe laski odlewaja. 


Masy pozosłałe po wydzieleniu siarki zwane ogrzała 
8 iarka (Sdwefelbranb), używają się do wyrabiania witryolu 
żelaznego, wystawiając je na £wietrzenie, Przez zwietrzanie 
pirytu żelazaego, do czego używaja mieszaniny tego mine- 
rała z kamieniami, otrzymuje się równie witryol żelazny. 
W Czechach w wielo okolicach w wielkich hutach, zwanych 
hutami siarkowemi i witriolowemi, tak siarkę jak 
i witryol żelazny i kwas siarkowy, który to ostami częścią 
bezpośrednio z pirytu żelaznego, częścią z Siarki albo z wi- 
tryolu żelaznego otrzymuja. Używają także pirytu żelaznego 
w niektórych giserniach; ale w wytapianiu żelaza jako do- 
datek zwykle działa szkodliwie, dlaczego rudy Żelazne nie 
powinny mieć żadnych jego domieszań, jeżeli chcemy dobre 
żelazo otrzymać, 


6. Iskrzyk miedziany (der SRupferfie8) , jest 
mosiężpo-żółty, rysa zielonawo-czarna, mało kruchy, nieco 
miekszy od fluspatu; ciężar gatunkowy ^, 2. 


Znajduje się krysztalizowany w małych pyramidalnych 
często przez porysowania i zrośnięcia w zmienionych posta- 
ciach; kryształy sa narosłe i tworzą grnzły; rzadko znajduje 
się nerkowaty, najczęściej w masach jednostajnych i wciśniony; 
odłam muszlowy albo nierówny. Stężały piryt miedziany 
jednostajny jest ziarnisty albo także zbity, a naówczas mało 
lsnacy z odłamem nierównym. Rozmaite jego odmiany czesto 
wpadają w żywa pstra barwę. 
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Przy wytopieniu wydaje woń palacej się siarki, 
składa się z miedzi, żelaza i siarki. 


Znajduje się w towarzystwie z innemi minerałami w pa- 
smach, często także w znacznych masach i pokładach. Gdzie 
znajduje się w wielkiej ilości, jak w niektórych miejscach 
Węgier, Banatu, Tyrolu, w Agordo w Weneckiem, Syberyi, 
Szwecyi i Anglii, tam używaja go do wytapiania miedzi 
i zawiera jej naówezas w sobie trzecia część swej wagi. 
Większa część miedzi otrzymywana bywa z tego pirytu. 


7. Bornit (ber Bornit), jest barwy tombakowo-bru- 
natnej, także gołębiej szyi w pstra barwę wpadającej, 
rysa szarawo-czarna, odłam nierówny, bardzo mało 
kruchy, ma trzeci stopień twardości ; ciężar gatunkowy 5. 


Bardzo rzadko jest krysztalizowany, po większej części 
w masach jednostajnych i wciśnionych; barwa tombakowo- 
brunatna z doskonałym połyskiem metalicznym okazuje sie 
tylko na świeżym odłamie. 


Topi się wydajac woń siarki, składa się z miedzi, 
żelaza i siarki, 


Znajduje się często w towarzystwie pirytu miedzianego, ale 
rzadszym jest od niego. 


Bornit dla swojego pięknego pstrego zewnętrznego pozoru 
nazywany bywa pospolicie pstra miedzia (Buntfupfereti), 
używany bywa do wytapiania miedzi, której prawie jeszcze 
raz tyle zawiera co piryt miedziany. 


I Błyszcze (Glange). 


Błyszcze maja połysk metaliczny, szare i czarne 
barwy, rysa nie różni się od barw; twardość nie prze- 
chodzi czwartego stopnia ; ciężar gatunkowy pomiędzy 4 a8. 
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1. Blyszcz szary (der gablglanz), jest stalowo- 
szary do żelazno-czarnej barwy, odłam muszlowy do 
nierównego ; bardzo mało kruchy, twardość od trzeciego 
do czwartego stopnia; ciężar gatunkowy 5. 


Znajduje sie krysztalizowany, w masach jednostajnych i 
wciśnionych, kryształy po największej części 4ościany, czyli 
pyramidy 3ścienne (fig. 1), których krawędzie i rogi innemi 
płaszczyznami często sa zastępowane; barwa w niektórych 
odmianach jest stalowo-szara, w innych Żelazno-czarna; twa- 
rdość nie we wszystkich odmianach równa, a ciężar gatun- 
kowy jest częścią większy a częścią mniejszy od 5. 


Jest topny, wywiązuje przy tóm biała parę, jaka 
w niektórych odmianach czosnkiem wonieje; części jego 
składowe sa miedź, śrebro, żelazo, cynk, siarka, antymon 
i arsen, jednakże nie zawsze w jednakim stosunku. 


Blyszoz szary nazywany także bywa miedzia szarą 
(Gublerz), czarna (Shmwar;zer;), i biała popłatna (Bets 
giltijerz); znajduje się na wielu miejscach w Węgrzech, 
Siedmiogrodzie, Tyrolu a w mniejszej ilosci w Czechach 
i innych krajach, używany bywa do wytapiania śrebra i 
miedzi. 


2. Błyszcz miedziany (der Rupferglanz), czar- 
niawo-ołowiano-szary , nie lénacy żywo, w dotknięciu 
bardzo łagodny, miększy od spatu wapiennego; ciężar 
gatunkowy 5, 7. 


Rzadko jest krysztalizowany w pryzmatyczne kształty, po 
większej części w masach jednostajnych i wciśniony, w od- 
łamie muszlowy albo nierówny, niekiedy w stalowo-niebieska 
barwę wpadający. 


Topi się i rozszerza woń palącej się siarki; składa 
się z miedzi i siarki. 
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Blyszez miedziany znajduje sip w Banąacie, Siedmiogrodzie, 
w Saxonii, Harca i Kornwallis i używany bywa do wytapia- 
nia miedzi. Przez stopićhie miedzi I siarki można go stucznie 

otrzymać, | 


3. Błyszcz śrebrny (ber Gilberglanj), jest czar- 
miawo-olowiano-szary, bez żywego połysku, w rysie 
léniacy, w odłamie nierówny, giętki, nie wiele twardszy 
od gipsu: ciężar gatunkowy B, 1. 


Znajduje się krysztalizowany w Gościanach, Sościanach, 
120ścianach, Złościanach i połaczenia tych kształtów (fig. 2 
3, 4, 6, 15, 15, 16). Kryształy sa drobne, narosłe i w Ras; 
Me maja po wiekszej części nierówne powierzchnie; 
także w kształtach siatkowatych , zębiastych, druciastych i 
włosistych, korowatych jednostajnych masach wciśnionych 
i nasiadlych; daje się krajaé w cienkie drzazgi prawie tak 
jak ołów; pod młotem jest nieco klepalny. 


Topi się łatwo i wydaje woń palącej się siarki, 
akłada się z 84 części śrebra a 16 Części siarki. 


Zoajdoje się w pasmach z innemi &rebro zawierajacemi, 
minerałami, w Szczawnicy w Węgrzech, w Joachimsthal 
Weipert i Piibramie w Czechach, w Saksonii w] Harcu; jest 
jednym z najważniejszych minerałów do otrzymania &rebra 
Przez topienie siarki z śrebrem, t. j. wprowadzajac w ze- 
tknięcie palaca się siarke z érebrem, tworzy się ta sama 
sabstancya. 


Ą,Błyszcz ołowiany czyli ołów błyszczący 
(der Bleiglan3), jest ołowiano-szary, dosyć łagodny w do- 
tknięciu, miększy od spatu wapiennego, ciężar gatun- 
kowy 7, 5. 


Znajduje się krysztalizowany w postaciach płytowatych, 
zlanych i nasiadłych, najczęściej w masach jednostajnych À 
wciśnionych. Kryształy sa 608ciany, Bościany i połaczenia 
tych kształtów (fig. 2, 3, 1%, 15, 16), a nawet i z innemi 
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: płaszczyznami, maja częścią jasna, częścia nieeo ciemniejsza, 

| ołowiano=szara barwę, najezęściej gładkie płaszczyzny z iy- 
wym półyskiem, są zawsze narośnięte , a często połaczone 
w gruzły, Biekiedy słabo paire nabiegłe. Jednostajne masy sa 
grubo, drobao, dełikatnie-ziarniste i zbite, Kryształy, postacie 
stopionozlane i kawałki ziarnistej budowy, sa bardao dosko- 
nale podzielne, a kształty odłamków sa 608ciany; zbite od- 
miany zwane zazwyczaj ołowcem (Bleifhwcif), mają pra- 
wie równy odłam z małym połyskiem, niekiedy tylko sa 
połyskujące, dopiero w rysie swietniejsze; do nich należa 
także kształty płytowate, które zazwyczaj maja gładkie, 
lsnące powierzchnie. 


Błyszcz ołowiany rozpryskuje się z trzeszczeniem 
przy ogrzewaniu topi się łatwo i wywiazuje przy tém 
woń siarki, składą się z 86 części ołowiu a 14 części 
siarki, pospelicie zawiera nieco śrebra. 


Błyszcz ołowiany wydobywa się w górnictwie w pasmach 
i innyeh pokładach; jest bardzo rozszerzony w królestwie 
mineralnem i w niektórych miejscach znajduje się w znacz- 
nych masach. Używany bywa do wytapiania ołowiu, a 
jeżeli zawiera dostateczną ilość śrebra, wtedy i ten metal 
bywa z niego wytapiany, pod czas tego ołów zamienia się 
w glejtę ołowianą, która w fabrykach szklannych do glaza- 
rowania naczyń garnczarskich i do wyrabiania minii lub tež 
do wytapiania ołowia uzywana bywa. Wiele błyszczu oło- 
wianego znajduje się surowego w handlu pod nazwą krop 
ołowianych (Bleigraupen) i olowianki (Bleifdlih) na 
szkliwo garnczarskie. W Austryackich państwach, mianowicie 
Karyntya, Czechy i Węgry, obfituja w blyszez ołowiany, 


5. Błyszcz antymonowy czylianty mon bły- 
szczacy (ber Anliimonglang), ma świeżo olowiano-szara 
w czerwono-szara wpadajaca barwę, jest łagodny w do- 
tknięciu, twardości gipsu; ciężar gatunkowy 4, 6. 


Znajduje się w dlagich, mocno prazkowaltych, pryzmatycz- 
nych kryształach, które czesto iglasta powierzchność mają 
i zazwyczaj skupione są w wiazkowate gruzły; prócz tego 
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w masach jednostajnych, prętowych, także delikatnie-ziarni- 
stych i zbitych. Kryształy i z pretowa budową kawałki, 
sa doskonale podzielne w kierunku podłażnym i żywo lśnace; 
delikatnie ziarniste i zbite masy, maja odłam nierówny i są 
mało lśnace. Błyszcz antymonu często jest żywo pstro na- 
biegły. 


Topi się przed rozgrzaniem do czerwoności, wy- 
dziela przy ogrzewaniu do czerwoności dym biały i roz- 
szórza przy tóm woń siarki, ulatnia się całkowicie, 
składa się z antymonu i siarki, | , 


Znajduje się w wielkiej ilości w Węgrzech, rzadziej w Cze- 
chach, przez wytapianie dostarcza tak zwanego surowego 
szpisglancu (Rotbfpiegglanz) ezyli siarczyku anty- 
monu, którego używają do otrzymania antymonu meta- 
licznego, do sztucznych ogni i w aptekach. Rzadka odmiana 
składa się z bardzo delikatnych, włosistych, giętkich i często 
filcowato zrośniętych kryształów; znajoma jest pod nazwą 
antymonu pierzastego (ğedererz), znajduje się ona 
w Felsóbanya w Wegrzech i Pribramie w Czechach, 


6. Błyszcz czarny Czyli śrebro czarne (ber 
Melanglanz), jest żelazno-czarny, w odłamie muszlowy, 
w dotknięciu łagodny, nieco twardszy od gipsu, ciężar 
gatunkowy 6, 2. 


Kształty jego sa drobne pryzmatyczne i tablicowate kry- 
ształy małe jednostajne masy i wciśnione. 


Topi się wydajac biały dym i woń siarki, zawiera 
śrebro, antymon i siarkę, 


Znajduje sie z błyszczem ołowianym i z minerałami srebro 
zawierającemi w Szczawnicy w Węgrzech, w Pribramie i Joa- 
chimsthal w Czechach, w Frejbergu w Saksonii, bywa po- 
Spolicie kruchym błyszczem ((Gptóbglanjttj) nazywamy, dla 
tego, ponieważ różni sie od błyszczu srebrnego, brakiem gię- 
tkości. Otrzymują z niego 66 %, czystego śrebra, 


Zadania. 


1. Do czego się używa iskrzyków i błyszczów ? 


2, Czem się różnią iskrzyki i błyszcze od siebie 
i od metali? w jakich własnościach zgadzają się z temi 
ostatniemi i pomiędzy sobą ? 


K. Blendy (Blenben). 


Blendy maja połysk dyamentowy, albo też niewy- 
raźnie metaliczny, po większej części mają rysę zaba- 
rwiona; twardość nie przechodzi czwartego stopnia; cie- 
żar gatunkowy 3, 9 i 8, 2. 


Rozkładają się w gorącu wydając woń siarki i 
arsenu, 


1. Blenda cynkowa (bie Jinfblenbe), ma połysk 
dyamentowy, bezbarwna albo szara rysę, nieco miększa 
od fluspatu ; ciężar gatunkowy 4. 


Znajduje się krysztalizowana w kształtach nerkowatych, 
jednostajnych masach i wciśniona. Kryształy sa narosłe, po 
większej części zrośnięte w gruzły, bardzo doskonale podzielne 
w sześciu kierunkach, kształty odłamków są 12ościany (fi. 4); 
maja żywy połysk dyamentowy, barwy są: oliwkowo-zielona, 
miodowo-żółta, hiacyntowo-ezerwona, czerwonawo-brunatna 
i czarna; jasniejsze odmiany są prawie  przejzroozyste, 
ciemne, po brzegach przeświecajace , czarne, nieprzejźro- 
czyste; te ostatnie maja szarą rysę. Kształty nerkowate sè 
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krzywo skorupiaste, brnnatne, mało lśnace, w odłamie pra- 
wie równe; masy jednostajne posiadaja ziarnista albo wiazko- 
wato rozbiegajaca się, cienko pretowa (promienista) budowę 
z żywym dyamentowym połyskiem, 


Blenda cynkowa nie topi się, ale rozkłada się 
w ogniu i rozszórza woń palacej się siarki; składa się 
a siarki i cynka. 


Znajduje się często z błyszozem ołowianym, z minerałami 
zawierajacemi rebro, także z rudami żelaznemi; do wyta- 
piania cynku ożyta być może. Znajduje się w pięknych od- 
mianach w Kremnicy w Węgrzech, w Kapniku w Siedmiogro- 
dzie, w Pribramie, Racieborzycy w Czechach, w Bleiberg i 
w Raibl w Karyntyi, także w górach kruszcowych saskich, 
w Harcu i innych krajach. 


2. Blenda śrebrna (bie Silberblenbe), także 
czerwonym popłatnym kruszcem (Rotkgiltigerj) 
czyli śzebrem czerwonóćm zwana. Ma rysę ciemno- 
czerwQgĄ, w dotknięcia jest łagodna, mało co twardsza 
od gipsu; ciężar gatunkowy pomiędzy 5, 5 i 5, 85. 


Znajduje się najczęściej w narosłych kryształach i gruzłach 
krysztalieznych, które po większej części maja postać sze- 
seioboeznych, słupowatych albo ostro pyramidalnych kształ- 
tów (fig. 13 i 17); także w masach jednostajnych, wciśnio- 
nych i nasiadłych; odłam muszlowy albo nierówny, Barwy 
8a: koszenilowo-czerwona, ezarniawo-ezerwona, czerwonawo- 
czarna i żelazno-czarna; rysa nieco jasniejsza od barw, 
w czarnych odmianach ciemno, brunatno, czerwona; jaśniejsze 
odmiany maja żywy połysk dyamentowy, sa w półprzejźro- 

czyste, albo przeświecające; ciemne maja niewyrazny połysk 
metaliczny, sa przeświecające alho nieprzejźroczyste. 


Topi się i daje wiele białego dymu, jasne odmiany 
wywiazuja woń czosnku, a ciemne siarki; składa sie ze 
śrebra i antymonu ; odmiany jasne zawieraja w sobie 
£amiast antymonu arsen. 


NL T 


Znajduje się w pasmach, używa się do wylapiania sre- 
bra, którego zawiera około 60 "5. Znajduje sie w Joachims- 
thal i Piibramie w Czechach, w Szczawnicy w Węgrzech, 
w górach kruszcowych saskich, w Harcu i Mexyku. 


3. Blenda rtęciowa (bie Merfurblenbe), zwykle 


cynobrem zwana, jest koszenilowo-czerwona, rysa 
szkarłatno-czerwona, ma połysk dyamentowy, w do- 
tknięciu jest łagodna , twardości gipsu, ciężar gatun- 
kowy 8. 


się Z 


Znajduje się rzadko w drobnych narosłych, półprzejżroczy- 
stych, albo przeświecajacych kryształach, po większej części 
w masach jednostajnych i wcisnionyeh z budowa ziarnista 
albo zbita; po brzegach przeświecajaąca albo nieprzejźroczysta, 
Zbita jest czesto zanieczyszczona brunatną żywica kopalna 
(Grbfjarj), ma brunatnawo-ezarna barwę, drzazgowaty, prawie 
równy odłam, jest nieprzejźroczysta i malo Isniaca, otrzymuje 
dopiero połysk w rysie, nazywaja ja watroboweem rtę- 
ciowym (Quedfilberlebererz). 


Cynober ulatnia się w gorącu z wonią siarki, składa 
siarki i rtęci. 


Znajduje się w wielu miejscach, ale rzadko w wielkiej 
ilości, jak w Slano w Węgrzech, w Neumarktel w Krainie, 
w Giftberg w Czechach ; jest to minerał służacy do wyla- 
piania rtęci; wydobywaja go do tego celu w kopalniach 
w Idryi w Krainie, ale największa część wydobytego tam 
minerału tego jest watrobowcem rtęciowym, Znajdują się 
jeszcze kopalnie cynobru w Alzacyi, w Hiszpanii i w Peru. 
W naturze znajdujacy sie cynober rzadko kiedy tak jest 
czysty, ażeby mógł być używany za farbę; nazywa sie 
wtedy górnym eynobrem (*Bergjinnober). Większa cześć 
cynobru w handlu znanego, wyrabia się sztueznie z połącze- 
nia siarki z merkuryuszem. 


Mineralogia. 7 
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L. Minerały siarkowe (Shwefel). 


Minerały siarkowe maja połysk tłusty albo perłowy; 
są bardzo miękkie i nie zbyt ciężkie, łatwo zapalne i 
spalaja się zupełnie, wydajac woń siarczana albo arsenu, 


1. Auripigment (da8 Auripigment) albo siar- 
czyk arsenu Żółty czyli nadsiarczyk arsenu. 
Ma cytrynowo-Zólia barwę i takaż rysę, jest lśnacy, 
w dotknięciu łagodny, miększy od gipsu; ciężar gatun- 
kowy 3, 4 do 3, 5. 


Rzadko jest krysztalizowany, niekiedy nerkowaty, najeze- 
ściej w masaeh jednostajnych i wciśnionych z wielka grubo- 
i drobno-ziarnista budową ; kawałki składowe sa w jednym 
kierunku bardzo łatwo i doskonale podzielne, a przez po- 
dział otrzymane cienkie listeczki sa giętkie i maja metali- 
czno-perłowy połysk. 


Pali sie słabym niebieskawym płomieniem wydając 
dym arsenu, składa się z 62 części arsenu i 38 siarki. 


Znajduje się w Natolii, w Węgrzech, Siedmiogrodzie, 
Serbii; w handlu jest znany pod nazwą złotokostu (Over: 
nint); używa sie jako farba malarska, ma własności trujące. 


2. Realgar (da8 SJtealgat), albo siarczyk ar- 
senu czerwony lub pojedynczy, jest barwy zo- 
rzowo-czerwonej, ryse ma pomarańczowo-żółtą, w da- 
tknieciu łagodny, miekszy od gipsu; ciężar gatunkowy 3,5. 


Znajduje się w narosłych pryzmatycznych, kresowanych 
kryształach, także w masach jednostajnych i weisnionyeh, 
ziarnisty, zbity; odmiany krysztalizowane maja odłam mu- 
szlowy, sa w pólprzejzroezyste albo przeświecajaee, poły- 
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Skujace albo tłusto-szklące; zbite odmiany sa uieprzejźroczy- 
ate, w odłamie nierówne i połyskujące, 


Pali się słabym, biało-żółtym płomieniem i wydaje 
dym arsenowy, składa się z 70 częściarseuu i 30 siarki. 


Znajduje się w Węgrzech, Siedmiogrodzie, rzadziej w Cze- 
chach, ma własności trujace, używa się jako farba malarska; 
po większej części przygotowywany bywa szlucznie. 


3. Siarka (der Gdjmcfel), ma rysę bezbarwna, 
połysk tłusty, w dotknięciu łagodna, twardości gipsu: 
ciężar gatunkowy f, 9 do 2, 1. 


Znajduje się w narosłych kryształach, w masach jednostaj- 
nych, powciskanych, także nerkowatych, węzłowatych i w po- 
staci proszku slabo spojonego ; kryształy sa siarkowo-żółte, 
miodowo-żółte, mniej lub więcej przejżroczyste, maja odłam 
muszlowy; jednostajue masy mają żółta albo brunatna barwę, 
budowę ziarnista; węzłowate masy sa brunatne, zbite, nie- 
równe w odłamie i malo lsnace; proszkowate zaś, żółtawo- 
białe, 


Siarka pali się niebieskim płomieniem i wywięzuje 
właściwa sobie woń duszaca. 


Znajduje się zwykle w okolicach wułkaniczaych, także 
w niektórych górach gipsowych, rzadziej w pokładach gliny 
i w pasmach. Sycylia i Neapol najwięcej obfituja w siarkę; 
w panstwach Austryackich znajduje sie w pasmach postaci 
proszkowatej w Galicyi (tak zwana maka siarczana) węzło- 
wata w glinie w Kroacyi. Używana bywa do wyrabiania 
prochu strzelniczego, cynobru, kwasu siarkowego, do blichu- 
wania wełny i jedwabiu, tudzież w aptékach, a w wielkiej 
ilosci do wyrahiania zapałek. Wielka część siarki otrzymy- 
wana bywa z pirytu zelaznego, 
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M. Żywice ($aty). 


Żywice są płynne albo stałe ; stałe bardzo miękkie 


i bardzo lekkie. Pala się płomieniem i rozszerzają |przy 
tém właściwą sobie woń. 


1. Bursztyn (der Bernftein), ma doskonale mu- 
szlowy odłam, połysk tłusty, rysę biała, nie bardzo jest 
kruchy, mało twardszy od gipsu; ciężar gatunkowy 1, 08. 


Przez potarcie staje się elektrycznym, znajduje się w kształ- 

tach ziarn, w spłaszczonych, stopiono zlanych kawałkach, 

w wielkich kroplach, w węzłach i w stoczyskach; po- 

4 wierzchnia zewnętrzoa jest chropowata, barwy są jasno-żółta, 

miodowo-żółta, brunatno-żółta i żółtawo-brunatna; jest przej- 
zroczysty, niekiedy obłaczkowato mętny. 


Topi się i pali jasnym płomieniem, wydając przy- 
jemny zapach, 


Bursztyn znajduje się szczególniej nad morzem bałtyckiem, 
często wyrzucany bywa na lad przez morskie bałwany, także 
wykopywany z ziemi; w Galicyi znajduje się w piaskowcu. 
W niektórych kawałkach widzieć można zawarte owady, 
kawałeczki kory i inne części roślinoe. Używany bywa do 
wyrabiania wszelkiego rodzaju towarów bizuteryjnych, sztu- 
katorskich i sprzętów ozdobnych, do kadzideł, do przyrzą- 
dzania lakierów i w aptekach. Wielkie czyste kawałki maja 
wysoka cenę. 


Elektryczność najprzód odkryto w bursztynie, która jako 
potężna siła natury w najwspanialszy sposób objawia się 
w błyskawicy, a dzis najwznióslejsze zastosowanie w tele- 
grafii znajduje. 


2. Żywica ziemna (bać Grdbarz), jest płynna 
w rozmaitych stopniach także i stężona, ma połysk 
tłusty; ciężar gatunkowy 0, 8 do 1, 2. 
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Pali sic płomieniem z bitumiczną wonia. 


Według rozmaitych stopni płynności rozróżnia się na naftę 
(Napkta), ter] górny czyli maż górną (Bergtheer), i 
asfalt (Asphalt). 


a) Nafta (bie 9tapbta), jest kroplisto płynna, w do- 
tknięciu tłusta, ma bitumiczna woń; ciężar gatunkowy 0,8. 


Jest częścia bezbarwna, częścia rozmaicie żółta i brunatno 
zabarwiona, przejzroezysta, albo przeświecajaca; zapala się 
łatwo i pali się żywym płomieniem. 


Nafta znajduje się na powierzchni wody niektórych źródeł, 
płynie także bez wody z rozpadlin niektórych skał wapien- 
nych i piaskowców, albo z ziemi; nazywają ją także zie- 
mnym albo skalnym olejem. Najczęściej znajduje sie 
w. bliskości kaspijskiego morza, w Persyi, w Indyach i 
w Chinach; w Europie w mniejszej ilości w niektórych oko- 
licach Włoch, Bawaryi i Hiszpanii. Służy do oświetlania, do 
przyrządzania lakierów i w aptekach; nad morzem kaspijskim 
używana bywa jako materyal palny, 


b) Ter górny (da8 Bergtheer), jest to płyn gęsty, 
w dotknięciu tłusty, ma bitumiczna woń; ciężar galun- 
kowy od 0, 8 do 1, 2. 


Czescia jest nitkowato ciagły, częscią ciagnaco się płynny 
w rozmaitych stopniach aż do mazistosci i smołowaty, czar- 
niawo-brunatny albo brunatnawo-czarny, przeświecający do 
nieprzejżroczystego. 


W zimnie tężeje, zapala sie i goreje dymiacym, 
"adzę osadzajacym płomieniem. 


Znajduje się miejscami w rozpadlinach skał, jako powłoka, 
częścia wypływa sam, a częścią wraz z wodą z ziemi, Znaj- 
duje sie przy Haring w Tyrolu, okolo Wergorazu w Dalma- 
eyi, w Galicyi, w Niemczech północnych, we Francji i 
Indyach zachodnich; na wyspie. Trinidat tworzy małe jezioro. 
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Z niektórych jego odmian przez destylacyą otrzymują naftę; 
zresztą używają go za smarowidło, olej do palenia, a smoło- 
wate odmiany smoła górną albo ziemną zwane,używane 
bywaja do brukowania ulic. 


c) Asfalt (ber Asphalt), jest dostajny, w odłamie 
muszlowy, czarny, nieprzejźroczysty, w dotknięciu ła- 
godny, twardość gipsu; ciężar gatunkowy |, 2. 


Topi się, zapala się łalwo i goreje jasnym, mocno 
dymiacym płomieniem. | 


Znajduje się gdzie nie gdzie w Dalmacyi w znacznych 
masach, w Tyrolu, Frapcyi, Westfalii i innych krajach; 
w wielkiej ilości znajduje się nad morzem martwćm i w in- 
nych okolicach Wzchodu, Używają go do przyrzadzania 
lakierów, czarnego laku, na pochodnie, na kitt nie przepu- 
szczający wody, ale szczególniej do robienia ścieżek, powle- 
kania altan i dachów jako też brukowania ulie, do czego 
w stopionym ałanie miesza Bię z grubym piaskiem i drobnemi 
kamyczkami. 


N. Wegle (Koplen). 


ZA Wegle, wegle kamienne (bie €teinfoglen), 
maja rysę ciemno zabarwioną, połysk tłusty, sa nieprzej- 
żroczyste. 

Sa zapalne i goreja płomieniem wydając woń bitu- 
miczhg, pozostawiając popiół. 

a) Węgiel czarny (bie &djwarjfobfe), jest czarny, 
ma czarna ryse, połysk tłnsty, w dotknięciu nie bardzo 
łagodny, nieco twardszy od gipsu. 

Nie łatwo jest zapalny, goreje dymiacym płomieniem 
i wydaje woń bi'umiczna. 
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Ze względu na odłam rozróżniamy: węgiel smołowy 
(Behfrhle) z muszlowym odłamem;węgiel tup kow y (Edir 
ferfob(e) z odłamem łupkowym, węgiel gruby (Gtobfofle) 
z grubo-ziarnistym, i jeszcze niektóre odmiany. 


Niektóre węgle czarne w paleniu miękna, wzdymaja Się, 
a kawałki ich spiekają sie w bryły; nazywamy je dla tego 
węglamispiekłemi (Badfońlen) i otrzymuje się z nicb 
przez stósowne postępowanie, które nie dopuszcza zupełnego 
ich spalenia się, tak zwany koks (fvaf8), 


6) Węgiel brunatny (bie Braunfoble), ma bru- 
natna , a także i czarna barwę, brunatna rysę, połysk 
Uusty, po większej części jest mało lśnacy, w dotknięciu 
łagodny, nieco miększy od gipsu. 


Węgiel brunatny rozróżnia się także na wiele odmian, naj- 
ważniejsze sa: węgiel brunatny zwyczajny z odła- 
mem :nuszlowym i wyrażnym połyskiem tłustym, węgiel 
trapezowy (Meorlehle) z grubo łupkowym odłamem i ma- 
tym połyskiem; drzewo bitumiczne (Gituminóje Hel) 
w postaci pni i gałęzi, z wyrazna budowa drzewiasta, — 
Węgiel brunatny nie jest zdatny do wyrabiania koksu. 


Wegle znajduja się w pokładach albo warstwowało z pia- 
skoweein, gliniastemi skałami, warylem, a rzadziej z kamie- 
niem wapiennym, naprzemian ułożone. Znajdują się w niższych 
okolicach górzystych i w płaskich krajach rozrzucone, a na 
wyżynach tylko w dolinach. Prawie wszystkie rozleglejsze 
kraje zawieraja pokłady węgla, niektóre jak n. p Anglia 
jest nadzwyczajnie bogala w węgle. W monarchii Austryac- 
kiej znajdoja się węgle kamienne prawie we wszystkich 
krajnch koronnych, a szczególniej czarny węgiel w Czechach, 
Morawii i Bavacie, węgle brunatne w wielkiej ilosci w Cze- 
chach, Morawli, wyższej i niższej Austryi, w Styryi, Karyntyi, 
Tyrolu, Wegrzech i Dalmacyi, Wegle kamienne należa do 
najważniejszych aproduktów natury;  dostarczaja 'materyału 
palncgo w gospodarstwie domowćm, dla kowali, ślusarzy» 
do rękodzie! wszelkiego rodzaju, hut, do machin paro- 
wych i t. d. 


W wielkich miastach uzywaja go do wydobycia gazu 
oświetlajteego, przy czem otrzymują maż czyli smole wę- 
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glowa i koks, które szczególniej dla hut żelaznych także 
w niektórych zakładach wyrabiają; niektóre bruoatne węgle 
dają delikatna sadzę na czernidło drukarskie, z innych zać 
popiół używany bywa za nawóz w rolnictwie, 


O. Antracyty (bie Antfrazite). 


Antracyty sa czarne z połyskiem metalowym, 
mają czarna ryse, sa miękkie i lekkie. 


Trudno sie zapalają, goreja bez dymu i płomienia, 
nie wydając przy tém żadnej woni. 


1. Węgiel błyszczacy (die Glanzfogle), jest 
żelazno-czarny 2z niewyraźnym połyskiem metalicznym, 
rysa jest mętna, jest kruchy, nieco twardszy od gipsu; 
ciężar gatunkowy 1, 4. 


Znajduje sip w masach jednostajnych, wciśnionych, w ma- 
łych węzłach, ma odłam doskonale muszlowy, niekiedy jest 
pstro nabiegły; jedna odmiana ma słabo spojona budowę 
włóknista, nazywaja ja węglem włóknistem. 


Goreje po zapaleniu z pozostawieniem popiołu. 


Węgiel błyszczacy często także antracytem nazywaja, 
po częsci znajduje się w małych masach z węglem kamien- 
nym; mianowicie węgiel włóknisty umieszczony w cienkich 
pokładach w wielu czarnych węglach. — WV niektórych 
okolicach znajduje się także w wielkich pokładowych ma- 
sach, jak np. w Lhoticach nie daleko Budéjowic w Czechach: 
szczególniej obfituje w niego Ameryka północna, Z powodu 
trudnego zapalania się swojego, nie jest iak powszechnie 
używany jak węgiel kamienny, potrzebuje do spalenia mocnego 
ciagu powietrza, ale wywięzuje wtedy wielkie goraco. Koksy 
co do swojej istoty sa weglami błyszczącemi o porowatej 
i pęcherzykowatej własności. e 
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2. Grafit (ber Graphit), jest żelazno-czarny w sta- 
lowo-szara barwę wpadający , ma połysk metaliczny i 
błyszczący, czarna rysę, w dotknięciu jest łagodny, 
miększy od gipsu, farbuje i pisze; ciężar gatunkowy 
od 1, 8 do 2, 1. 


Znajduje się bardzo rzadko w małych sześciobocznych 
tablicach krysztaliezny, po większej części w masach jedno- 
stajnych, w dosyć znacznych objętościach, z budowa łusko- 
wato delikatnie-ziarnista, albo zbita, odłam łupkowy, nie- 
równy, także ziemisty. 


Spala się bez dymu i płomienia, jednak do zapalenia 
potrzebuje mocnego gorąca. 


Grafit znajduje się po większej części w pokładach, w gó- 
rach łupkowych, jak przy Schwarzbach, Mugrau, Swojanów 
w Czechach, koło Freienstein w Styryi, pod Passau w Ba- 
waryi; w Anglii, Hiszpanii i wielu innych krajach, Używają 
go do wyrabiania ołówków, czarnych tygiełków do wyta- 
piania, na smarowidlo do rozmaitych częsci machin i do po- 
ciągania odlewów żelaznych. À 


Dodatek. 


Minerały ziemiste (erbige Mineralien). 


Minerały ziemiste składaja się z proszkowatych 
czastek słabo połaczonych, łatwo się rozcieraja I w wo- 
dzie rozmiększaja; przez rozgrzanie do czerwoności 
utracaja wodę. 


1. Glina (ber Thon), jest w odłamie ziemista i bez 
połysku, w rysie lśnaca, w dotknięciu tłusta, mniej albo 
więcej do języka przylega; ciężar gatunkowy od 2, 0 
do *, 6. 


W suchym stanie wciaga w siebie wodę, staje się 
ciastowata i daje sie ugniatać, W -ogniu twardnieje, 
ściąga się, kurczy, lecz nie topnieje jeżeli jest czysta. 


Czysta glina jest biała, ale wieksza część jej odmian bywa 
rozinaicie szara, także brunatnawo, czerwonawo, zóltawo, 
niekiedy paskowana, albo plamisto pstra. 


Niektóre nieczyste odiniany topia się w mocnym ogniu na 
mase zuzlowafa. Na własności wciągania w siebie wody i 
(tworzenia sie tym sposobem ugniatanej masy ciastowatej, 
która kształt jaki jej będzie w stanie miękkim nadany po 
wyschnięciu i wypaleniu zatrzymuje, zasadza sie użyleczność 
rozmaitych odmian gliny. Wyrcabiaja z wicej rvezmaite gałnuki 
naczyń, jak steingutowe (vgle do topienia, wszelkie gatunki 
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towarów garnozarskich, ozdoby plastyczne dla budownictwa, 
cegłe surowa i palona, Najczystsza biała glina jest glinka 
fajkowa (Bicifenthon), najnieczystsza, zazwyczaj żółlo za- 
barwiona (ehm), po wypaleniu czerwienieje. 


Rozmaite odmiany glinki znajdują się często w wielkiej 
rozległości, w znacznej grubości w zwierzchnich warstwach 
skorupy ziemskiej, pokrytych tylko ziemia roślinna alba 
piaskiem i zwirem. Niektóre znajduja się także pokładami 
między innemi górnemi skałami, a wtedy zazwyczaj sa twarde 
albo kamieniste i dopiero przez zwietrzenie staja się mięk- 
kiemi i ugniatalnemi. 


2. Ziemia porcelanowa (bie PBorzellanetbe), jest 
delikatnie ziarnista, mętna, łagodna i chuda w dotknie- 
ciu, w rysie nie lánaca, mało tylko do języka przylega, 
barwi, ciężar galunkowy 2, 2 


Barwy porcelanowej ziemi sa białe, z rysa do szarej, zółtej 
albo ezerwonawej, jest łatwo, mniej lub więcej rozcieralna, 
niekiedy pomieszana z ziarnami piasku i łuskami miki. 


Wciaga w siebie wodę, ale nie rozpala sie i z tru- 
dnościa tylko ugniatać się daje na ciasto; jest nietopna. 


Ziemia porcelanowa powstaje przez zwietrzenie feldspatu. 
znajduje się przy Hafnerzell w okolicy Passau, około Sedlic 
w bliskości Karlsbadu, pod Aue w saskich górach kruszco- 
wych i w innych krajach 


Używa się do wyrabiania porcelany, której masa składa 
sie z niej i z feldspatu delikatnie zmielonego. 


= 8. Ziemia foluszowa albo suknowalska 

(bie Walfererbe), jest bez połysku, ma ryse lónaca, po 
brzegach jest przeświecajaca, w dotknięciu tłusta, nie 
przylega do języka: ciężar gatunkowy 2, 1. 
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Znajduje sie w masach jednostajnych, w odlamie jest nie- 
równa i plasko muszlowa, barwa szara, w zielona, brunatna, 
albo żółta wpadająca. 


Ta ziemia rozpada się w wodzie, nie tworzy ugnia- 
talnego ciasta, w mocnym ogniu jest topna. 

Znajduje się w Anglii, Styryi, Morawii i Szlazku; ma 

własność wciagania tłuszczu i oleju, dla tego z niej wyra- 


biaja masę do wywabiania plam, szezególniej zaś do folo- 
wania materyj wełnianych. 


A. Ziemia zielona (bie QGriinetbe), jest zielona, 
bez połysku, ma ryse tlusto-lánaca, nieco tłusta w do- 
tknięciu ; ciężar gatunkowy 2, 8. 

Znajduje się w masach jednostajnych, powciskanych i wę- 


złowatych; barwy sa seledynowo-zielona, zielona-górna i 
żółło-ciemno-zielona, 


Mięknieje w wodzie, ale się nie rospada i nie tworzy 
ugniatalnego ciasta, jest topna. 
Zmajduje się w małej ilości w niektórych skałach, w więk- 


szej ilości w okolicach Werony i przy Kadani w Czechach, 
używana bywa jako farba malarska i do powlekania. 


5. Ziemia żółta albo ugier (bie Gelberbe), jest 
delikatnie ziemista, ochrowo-żółta, bez połysku, w rysie 
nieco lénaca, przylega nieco do języka, w dotknięciu 
tłusta, barwi i pisze; ciężar gatunkowy 2, 2. 


Rozpada się w wodzie z syczeniem. w ogniu twa- 
rdnieje i czerwienieje, 


Znajduje się w Saksonii, Bawaryi i Francyi, używana bywa 
do powlekania i ordynarnego malowania. 
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6. Trypla (ber Tripel), jest szara, bez połysku, 
takaz rysa, w dotknieciu chuda i nieco chropawa, nie 
przylega do jezyka; ciężar gatunkowy 2, 2. 

Wciąga w siebie wodę i przez to mięknieje, przy 
wypaleniu staje się biała i twarda, nie topi się. 

Znajduje się w bliskości Pragi i innych okolicach Czech, 

w Saksonii, Francyi i Anglii. 


Używana bywa do szlifowania i polerowania metali, szkieł, 
kamieni i t. d. jako teź w formiarstwie. 
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